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Apie šią knygą ` 


Ši knyga skirta ne tik brangakmenių žinovams - gemologams, 
minerologams, juvelyrams, kolekcionieriams bei pardavėjams, 
tačiau ir visiems , kurie su brangakmeniais susiduria tik ret- 
karčiais, nesvarbu, puošdamiesi, lankydamiesi parodose ar 
skaitydami įvairias publikacijas. Knyga susideda iš trijų dalių. 
Įvadinėje bendrais bruožais apibūdinamos sąvokos, pavadini- 
mai, brangakmenių skirstymas ir savybės bei tam tikra pras- 
me nurodoma jų paskirtis, aprašomas apdirbimas ir priežiūra. 
Kad tekstas būtų vaizdingesnis, pridėti instruktyvūs brėžinu- 
kai. Pagrindinė knygos dalis - tikra brangakmenių monografi- 
ja. Čia pirmiausia nurodytos cheminės ir fizikinės brangiųjų 
akmenų savybės, aprašoma istorija, kilmė, telkiniai bei jų 
apdirbimo būdai. Taip pat minimos ir spėjamos gydomosios 
brangakmenių savybės, nurodoma, kaip juos prižiūrėti. Baigia- 
mojoje dalyje yra lyginamosios lentelės ir rodyklė. Brangak- 
menių savybės taip sugrupuotos į kompleksus, kad skaitytojas 
lengvai gali juos atpažinti ir suskirstyti, vizualiai apžiūrėjęs ar 
naudodamasis paprastais laboratoriniais metodais. 


Ką vadiname brangakmeniu 


Nuo seniausių laikų brangakmeniais žmonės 
vadino akmenis, kurie žavėdavo neįprasta iš- 
vaizda, blizgesiu, spalva, skaidrumu, tvirtu- 
mu arba retumu. Sie akmenys greta estetinio 
poveikio atnešdavo ir naudos, tarnaudavo ko- 
merciniams poreikiams bei tikslams. Vėliau į 
šią grupę buvo įtraukti ir akmenys, neturėję 
keleto išvardintų savybių. Jie buvo vien tik 
madingi, paslaptingi arba apibūdino provin- 
cinius interesus. Žinovai, remdamiesi tuo, bran- 
giuosius akmenis suskirstė į brangakmenius 
ir pusbrangius akmenis. Praplėtus brangak- 
menių grupę, kuriai galiausiai buvo priskirti 
reti mineralai ir net organinės kilmės gamtinės 
medžiagos, riba tarp brangakmenių ir pus- 
brangių akmenų greitai išnyko. Tuomet spe- 
cialistai nutarė sudaryti juos visus jungiančią 
grupę, kurią pavadino brangakmeniais. Jai 
buvo priskirti visi mineralai, akmenys ir net 
organinės medžiagos, iš kurių galima paga- 
minti šlifuotus akmenis puošimui arba kolek- 
cionavimui, o neapdirbti jie naudojami kaip 
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papuošalai. Iš jų gaminami dekoratyviniai, me- 
niški daiktai, daromos mozaikos. 
Supaprastinus šias sąvokas, deja, prie akme- 
nų, turinčių neįprastų savybių, buvo priskirti ir 
visai įprasti akmenys. Gemologiniu požiūriu toks 
skirstymas tapo sudėtingas ir visai netinkamas 
sistemingai klasifikacijai (ypač komercinei). Iš- 
augus susidomėjimui šiuo klausimu, patobu- 
linus identifikacijos metodus ir suradus dau- 
giau priskyrimo požymių, pasisekė sukurti kla- 
sifikaciją, kuria remiantis akmenys pagal įvai- 
rius kriterijus skirstomi į klases, pavyzdžiui, į 
puošniuosius, puošniuosius-dekoratyvinius, 
dekoratyvinius akmenis ir t. t. Vienu tinkamiau- 
sių ir praktiškiausių metodų laikomas skirsty- 
mas į brangakmenius tikrąja prasme (gelto- 
nas spalvos kodas), brangakmenius plačią- 
ja prasme (žalias kodas), puošniuosius ak- 
menis (ochros spalvos kodas), retuosius ar- 
ba kolekcinius akmenis (violetinis kodas) ir 
sintetinius brangakmenius. Tokio skirstymo 
laikomasi ir šioje knygoje. 


Brangakmenio pavadinimas, cheminė formulė 


Knygoje naudojami tarptautinę terminologiją 
atitinkantys brangakmenių pavadinimai. Dau- 
gumos brangakmenių senųjų pavadinimų kil- 
mė yra susijusi su jų spalva, forma, sudėtimi, 
arba įvairiomis šių savybių kombinacijomis. Jie 
pateikiami graikiškai, lotyniškai, arabiškai, tur- 
kiškai, vokiškai ir keliomis Azijos šalių kalbomis 
(dažniausiai pagal radimo vietą). Naujesni pa- 
vadinti dažniausiai pagal geografinius vardus, 


organizacijas, kartais pavadinimai kyla iš įŽy- 
mių asmenybių pavardžių ir panašiai. Chemi- 
nės formulės paimtos iš Hugo Strunz (1982) 
minerologinių lentelių. Aprašant kristalizuotus 
mineralus, vaizduojama ir tipiška kristalo for- 
ma. Simboliai, sužymėti lentelėje po pavadini- 
mu arba chemine formule bei vardo kilme, pa- 
rodo apdirbimo būdus ir būdingas atitinkamo 
akmens savybes. 


Makroskopiškai nustatomos savybės 


Spalva 

Prie svarbių, net ir plika akimi matomų dauge- 
lio brangakmenių savybių, be abejo, priskiria- 
ma spalva. Dažnai, priklausomai nuo mados 
(kinta nuo raudonos, žalios, violetinės, mėly- 
nos, rausvos) arba vietovės (pvz. Arabijoje - 
mėlyni, Vidurio Amerikoje - žali akmenys) ji 
nulemia akmens vertę ir tampa svarbiausiu 
pasirinkimo kriterijumi. Iš atitinkamų spalvų 
kilę ir daugelio brangakmenių pavadinimai 
(pvz. akvamarinas arba albitas). Ir nors keletui 
brangakmenių tipų būdingos skirtingos spal- 
vos (tai gali suklaidinti juos atpažįstant), bent 
jau pradinėje identifikacijos pakopoje spalva 
yra pats būdingiausias nustatymo požymis. 
Fizikiniu požiūriu brangakmeniai pagal spalvą 
skirstomi į: 

bespalvius arba achromatinius (pvz. deiman- 
tas, kalnų krištolas); šviesos spindulys pereina 
akmenį, nesugerdamas tam tikro ilgio bangų; 
spalvotus arba idiochromatinius (pvz. mala- 
chitas, rodonitas); spalva priklauso nuo tam 
tikro elemento, esančio brangakmenio sudė- 
tyje; jis išskiriamas cheminėje formulėje (pvz. 
malachite šis elementas — varis, rodonite — 
manganas); 

dažytus arba alochromatinius (pvz. ametis- 


tas, rubinas); atspalvis atsiranda, įsimaišius 
tam tikriems mikroelementams, kurie chemi- 
nėje formulėje nėra nurodomi; 
raibuliuojančius arba pseudochromatinius, 
spalvą sąlygoja įvairūs optiniai efektai. Tai iri- 
zacija, tigro, sakalo ar katės akies efektai, as- 
terizmas, opalescencija, avantiūrescencija, 
aduliarescencija, labradorescencija ir kiti vidi- 
nės kristalų konstrukcijos sukeliami optiniai 
spalvų efektai, zonų bei juostų susidarymas. 
Brangakmenių spalvos intensyvumas dažnai 
priklauso nuo gausybės šalutinių veiksnių, pa- 
vyzdžiui, ultravioletinio ar radioaktyvaus spin- 
duliavimo, šilumos, dūlėjimo, dehidratacijos, 
kitų medžiagų absorbuojančio poveikio ir pan. 
Šie procesai kartais gali teigiamai paveikti spal- 
vą, tačiau dažniausiai ją silpnina. 


Skaidrumas 

Skaidrumas - tai akmens laidumas šviesai. 
Jis labiausiai priklauso nuo kristalų konstruk- 
cijos. Skaidrumas ypač sumažėja dėl spal- 
vos intensyvumo, intarpų, įskilimų arba dūlė- 
jimo reiškinių. 

Pagal skaidrumą skiriame skaidrius, pusiau 
skaidrius, peršviečiamus, neperšviečiamus 
(nepermatomus) akmenis. 
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Dėmesio! Apšvietimas, šiluma, ir mechaniniai 
pažeidimai veikia akmenų skaidrumą. Nuo jo 
laipsnio priklauso ne tik kokybė ir kaina, bet ir 
apdirbimo būdas (facetinis, lygus ar plastiš- 
kas šlifavimas). 

Blizgesys 

Blizgesys atsiranda, šviesai atsispindint ir išsi- 
sklaidant prie akmens paviršiaus arba tuoj pat 
po juo. Jis priklauso nuo lūžimo rodiklio, su- 
gėrimo, skaidrumo ir paviršiaus savybių; įta- 
kos turi ir spalva. Skiriame metalinį (pvz. auk- 
so), pusiau metalinį (pvz. kuprito), rieba- 
lišką (pvz. kordieritas), perlamutrinį (pvz. 
žėrutis) ir šilkinį blizgesį (pvz. selenitas), taip 
pat deimantinį (pvz. deimantas) ir stiklišką 
spindesį (pvz, safyras). 

Blizgesys — svarbi brangakmenių savybė. Jis 
apsprendžia šlifavimo tipo arba apdirbimo bū- 
do pasirinkimą. 

Skalumas 

Skalumas - tai mineralų savybė, juos veikiant 
mechaniškai, skilti tiksliai dėsningomis krypti- 
mis. Reikia skirti skalumą nuo dalumo arba 
atskyrimo (dvynių sąaugos, reguliarus intar- 
pų padalijimas). Dalumas didėja dūlėjant (pvz. 
korundas). 

Skalumas priklauso nuo vidinės mineralų san- 
daros ir visuomet yra pastovus. Praktikoje mi- 
neralai pagal skalumą skirstomi į idealiai ska- 
lius, labai skalius, skalius, nelabai skalius, 
neskalius, visiškai neskalius. Žinant jų ska- 
lumą, prieš šlifuojant akmenis, įmanoma tei- 
singai surūšiuoti ir pakreipti. Geras skalumas 
paprastai būdingas perlamutriškai spindin- 
tiems brangakmeniams, o nežymus - daž- 


Grafiškai pavaizduo- 
tas skirtumas tarp 
skalumo (kairėje) ir 
skilumo (dešinėje). 


niausiai stikliškai spindintiems akmenims. Ide- 
aliai ir labai skalius akmenis reikia saugoti nuo 
mechaninių pažeidimų. 

Skirumas 

Neskaliems brangakmeniams būdingas ski- 
rumas. Skiriame kriauklės formos (pvz. kvar- 
cas), nelygų (pvz. markasitas), trapų (pvz. 
granatas) bei kabliuko formos (pvz. sidab- 
ras) skirumą. 

Kristalų sistemos 

Neapdirbtus natūralius akmenis lengva mak- 
roskopiškai atskirti nustačius jiems būdingą 
kristalų sistemą (morfologiją). 

Dauguma brangakmenių gamtoje randami 
kristalų pavidalu. Jų forma ir lemiamos fiziki- 
nės bei optinės brangakmenių savybės pri- 
klauso nuo vidinės kristalo struktūros - kris- 
talinės gardelės cheminio ryšio. Kristalo pa- 
viršius sudarytas iš plokštumų, kraštų ir kam- 
py, tarp kurių yra pastovūs santykiai. Ši si- 
metrija pasikartoja visuose to paties tipo kris- 
taluose. Išorinė simetrija nustatyta per jos ele- 
mentus (sukimosi ašis, veidrodines plokštu- 
mas, inversijos centrą, sukamas inversijos 
ašis). Šių simetrijos elementų kombinacijos 
sudaro 32 kristalų klases, kurios skirstomos į 
7 kristalų sistemas. Tai yra triklininė, mono- 
klininė, ortorombinė, tetragonalinė, trigo- 
nalinė, heksagonalinė ir kubinė sistemos. 
Triklininėje (trigubai lenktoje) sistemoje ašies 
kryžius susideda iš trijų įvairaus ilgio ašių, ku- 
rios tarpusavyje nesudaro stačių kampų. Ti- 
piški šios sistemos atstovai yra kianitas ir ro- 
donitas. Monoklininėje (paprastai lenktoje) 
sistemoje irgi yra trys skirtingo ilgio ašys, ta- 


čiau viena iš jų su staimenąja ašimi sudaro 
statųjį kampą. Tipiški atstovai gipsas ir ortok- 
lazas. Ortorombinės (rombo formos) siste- 
mos kirstalai turi tris skirtingo ilgio ašis, kurios 
yra viena kitai statmenos. Šios sistemos pa- 
vyzdys — olivinas. Tetragonalinėje (ketur- 
kampėje) sistemoje visos trys ašys irgi viena 
kitai statmenos, tačiau horizontaliosios ašys 
yra vienodo ilgumo. Tetragonalinės sistemos 
pavyzdys — cirkonas. Heksagonalinei (še- 
šiakampei) sistemai būdingas keturių ašių kry- 
žius, trys horizontaliosios ašys viena su kita 
sudarančios 120: kampus, o su vertikaliąja 


Septynios kristalų sistemos ir paprastų formų 
pavyzdžiai. Kristalografinės ašys pavaizduotos 
storesniu brūkšniu. Geresnei orientacijai 
stataus kampo koordinacinės sistemos ašies 
kryžius (mėlynas) yra taip pavaizduotas, kad jo 
išeities taškas yra kristalo sistemos viduryje. 
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ašimi — statmeną kampą. Heksagonalinės sis- 
temos pavyzdžiai — berilis ir apatitas. Trigo- 
nalinės arba romboedrinės (trikampės) sis- 
temos toks pats ašių tipas kaip ir heksagona- 
linės, tik sistemos simetriškumas vertikaliajai 
ašiai sumažėja nuo šešių iki trijų. Jos ašių 
kryžius sudarytas iš trijų lygių ašių, kurios tar- 
pusavyje sudaro lygius, tačiau ne stačius 
kampus (pvz. turmalinas, kvarcas arba kalci- 
tas). Kubinei (šešiasienei) sistemai būdingas 
kryžius su trimis vienodo ilgio ašimis, kurios 
statmenos viena kitai. Jos atstovai - deiman- 
tas ir granatas. 
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Morfologija 

Vidinė kristalų konstrukcija ir kilmė — svar- 
biausi veiksniai, lemiantys tam tikrą bran- 
gakmenio morfologinę formą. Greta koky- 
bės ir brangakmenio tipo, forma yra vienas 
svarbiausių kriterijų, pasirenkant akmenj 
puošimui arba šlifavimui. Idealiomis sąly- 
gomis susiformuoja taisyklingi kristalai. Ta- 
čiau dažnai sutinkami tik netaisyklingi pa- 
vieniai akmenys arba jų dalys. Keletas bran- 
gakmenių neturi taisyklingos vidinės kon- 
strukcijos, jie yra amorfiški (pvz. opalas). 
Pagal išorinę formą, išvaizdą, paprastai tarp 


brangakmenių skiriami izometrinės formos 
kristalai (pvz. deimantas, granatas), ištęsti 
į vieną pusę, t. y. kolonų formos (pvz. tur- 
malinas), ištęsti į dvi puses, t. y. plokščios 
(pvz. baritas) arba lapinės formos (pvz. le- 
pidolitas) ir tarpinių, kaip antai statinaitės, 
formų (pvz. safyras). Morfologiškai skiria- 
mi ir brangakmeniai, susidarę suaugus ke- 
liems ar daugiau kristalų (pvz. staurolitas). 
Papuošalų gamybai dažnai naudojami grū- 
dėti, kompaktiški, stiebelio, lapelio formos, 
oolitai, sustingę ir kolomorfiniai brangak- 
menių agregatai. 


Paprastais instrumentais nustatomos savybės 


Apytikris 
kietumo 
nustatymas 


is 


Kietumas 

Kietumas yra akmens pasipriešinimas kitos 
medžiagos įsiskverbimui. Jį lemia kristali- 
nės gardelės rūšis. Sukurta nemaža kietu- 
mo skalių, tačiau žinomiausia laikoma va- 
dinamoji „Moso kietumo skalė". Tikrinant 
kietumą reikia stengtis nepažeisti šlifuotų 
kraštų ir kampų. 

Brėžimas 

Perbraukus brangakmenį per neglazūruotą 
porceliano lentą ar įbrėžus jį kitu daiktu, su- 
sidaro smulkūs milteliai. Jų spalva ir infor- 
muoja apie brangakmenio savybes. Nusitry- 
nę milteliai gali visiškai atitikti akmens spalvą 
(tai dažniausiai pasitaiko spalvotuose akme- 
nyse) arba būti visai kitos spalvos (pvz. piri- 
to — juoda). Dažytų akmenų nuotrinos pa- 
prastai būna baltos arba labai šviesios spal- 
vos. Atsargiai, nepakenkite šlifuotoms plokš- 
tumoms, kraštams ir kampams! 

Tankis (lyginamoji masė) 

Tankis —tai brangakmenio masės ir tūrio santy- 


Moso kietumo lentelė. Kietumas mažėja dėl dū- 
lėjimo, intarpų, priemaišų, kristalų sąaugų ir ska- 
lumo (sutrumpinimai: t. pr. = tikrąja prasme; pl. 
pr. = plačiąja prasme. 


Tankio nustatymo sus- 
pensijos metodu pavyz- 
dys. 

1 - kvarcas 

2 - smaragdas 

3 - danburitas 

4 - deimantas 

5 - rubinas 


kis. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvieno mineralo 
tankis yra gana pastovus dydis, jis laikomas reikš- 
mingu rodikliu atpažįstant brangųjį akmenį. Grei- 
tam ir gana tiksliam atpažinimui naudojamas 
vadinamasis „suspensijos metodas", pagal kurį 
nustatomas reliatyvus akmens tankis lyginant 
su standartizuotu skysčiu. Sio metodo privalu- 
mas toks, kad gana greitai galima sužinoti lygi- 
namąją masę, o medžiaga lieka nepažeista. Ak- 
muo panardinamas į tam tikrą skystį, kurio tan- 
kis žinomas. Jei plūduriuoja — tankis mažesnis, 
o jei grimzta- didesnis nei skysčio. Tinkamai 
parinkus skysčius, galima nustatyti daugybės 
brangakmenių tankius. Norint tiksliai nustatyti 
tankį, naudojamas dvigubo svėrimo metodas 
(sveriama ore ir vandenyje). 

Šviesos lūžio rodiklis 

Šviesos spindulys, krisdamas tam tikru kam- 


Šviesos 
spindulys 


Atspindys ir šviesos 
lūžimas. Optiškai tan- 
kesnė medžiaga (ak- 
muo) nudažyta pilka 
spalva. 


Kritimo | Atspindžio 
kampas į kampas 
I 


1 
Ribos 


kampas 


BROMOFORMAS 


S 


pu iš vienos optiškai retesnės (pvz. oras) į kitą 
optiškai tankesnę aplinką (pvz. brangakme- 
nis), lūžta. Jei spindulys ant paviršiaus krinta 
statmenai, jis nelūžta. Lūžio vertė (lūžio ro- 
diklis) pastovi tam tikrų fizinių ir cheminių sa- 
vybių brangakmeniui. Taigi tai yra geras iden- 
tifikacijos požymis. Kadangi šviesos lūžio ro- 
diklio matavimo metodas nėra destruktyvus, 
jis pirmiausia naudojamas šliftuotų akmenų 
identifikacija. Sviesos lūžio rodiklis padeda 
tinkamai pasirinkti šlifavimą. Sviesos spindu- 
lys turi patekti į šliftuotą akmenį, viduje atsi- 
spindėti ir vėl išeiti. Tik tuomet garantuojamas 
tinkamas blizgesys — akmuo spindi. 
Dvejopas lūžimas 

Pagal optines savybės brangakmeniai (ir ap- 
skritai mineralai bei visos permatomos kieto- 
sios medžiagos) skirstomi į izotropinius ir op- 


Atspindėtas šviesos 
spindulys 


— 


Lūžęs šviesos atspindys 
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tiškai anizotroponius akmenis. Kai šviesos 
spindulys pereina per izotropinius ir amorfi- 
nius akmenis, jis, tiesa, lūžta, tačiau šviesa 
sklinda į visas puses vienodu greičiu. Anizot- 
ropiniuose akmenyse šviesos spindulys pasi- 
dalina į du skirtingai poliarizuotus spindulius 
su skirtingais šviesos greičiais — šviesa lūžta 
dejopai. Vienos ašies mineraluose, remiantis 
optine orientacija, skiriami du pagrindinio lū- 
žio rodikliai (No ir Ne), dviašiuose mineraluo- 
Se yra trys lūžio rodikliai (Np, Nm, Ng). Opti- 
nių ašių kryptimi spindulys dvejopai nelūžta. 
Dvejopas lūžimas — laboratorijoje išmatuoja- 
mas identifikacijos požymis. Žymus, net ir 
makroskopiškai matomas dvejopas lūžimas 
būdingas, pvz., kalcitui ir cirkonui. Į tai reikia 
atkreipti dėmesį šlifuojant. Daugumos bran- 
gakmenių dvejopas lūžimas labai nežymus ir 
į Jį galima neatsižvelgti. 


Dispersija 

Kai per skaidrų, šlifuotą akmenį pereina balta 
šviesa (pvz. dienos šviesa), spindulys išsklaido- 
mas į atskiras spektro spalvas, kurioms būdingi 
skirtingi lūžio rodikliai. Šis reiškinys vadinasi dis- 
persija. Ji ypač pastebima deimantuose bei cir- 
kone. Tai labai vertinama brangakmenių savy- 
bė. Dėmesio! Didelė dispersija būdinga ir kai ku- 
riems sintetiniams akmenims, kurie imituoja dei- 
mantus (kubik cirkonia, IAG ir kt.). 
Pleochroizmas 


Brangakmeniuose dvejopai lūžtanti šviesa op- 
tinės ašies atžvilgiu yra skirtingai absorbuoja- 
ma, todėl ašies linijoje ir jai statmenai galima 
matyti įvairias spalvas. Tai vadinama pleoch- 
roizmu (daugiaspalviškumu). Vienašiuose kris- 
taluose matomos dvi spalvos (dichroizmas), 
pvz. turmaline ir berilyje, dviašiuose — trys 
(trichroizmas), pvz. kordierite ir kuncite. Ski- 
riame stiprų, ryškų ir silpną pleochroizmą. 
Tačiau daugumos brangakmenių pleochroiz- 
mas makroskopiškai nepastebimas. Jei ple- 
ochroizmas stiprus, tinkamu šlifavimu opti- 
nių ašių atžvilgiu pagal pageidavimą jį galima 
susilpninti arba pabrėžti. 


Liuminescencija 

Liuminescencija - tai medžiagos švytėji- 
mas, kuris atsiranda veikiant įvairių rūšių 
energijai (pvz. švitinimui). Fluorescencija- 
tai liuminescencija, sukeliama ultravioleti- 
nio spinduliavimo ir trunkanti tik tiek, kiek ir 
pats spinduliavimas. Fosforescencija suža- 
dinama tik kūną apšvietus. Vėliau jis ima 
švytėti pats. Liuminescenciją sukelia į bran- 
gakmenį įsimaišę tam tikri smulkūs metalų 
priedai. Jie to pačio tipo brangakmeniuoseę 
gali sužadinti skirtingų spalvų liuminescen- 
ciją. Šia anomalija dažnai remiamasi, atski- 
riant tokius pačius brangakmenius iš skir- 
tingų radimviečių. 


Grafiškai pavaizduotas 
balto šviesos spindulio 
perėjimas per šlifuotą 
akmenį ir jo skilimas į 
spektro spalvas. 


————————————— a 


„Taurinimas“ 


“Taurinimas" — tai procesas, kurio metu, ne- 
keičiant pradinės cheminės sandaros ir es- 
mingesnių fizikinių savybių, paryškinamas 
estetinis brangakmenio vaizdas, padidinama 
jo vertė bei pagerinama išvaizda. Dažniau- 
siai paryškinama arba susilpninama brangak- 
menio spalva, retušuojami maži trūkumai 
(įskilimai, juostos su šilkiniu spindesiu, po- 
ros ir pan.). Turbūt žinomiausias taurinimo 
būdas - tai agatų ir chalcedonų dažymas. 
Tinkami, porėti akmenys prisotinami dažais 
arba reagentais, kurie nulemia norimą spal- 
vą. Kartais tam naudojami šarmai, rūgštys 
ar šiluma. Tiesiogiai veikiant aukšta tempera- 
tūra spalvą galima paryškinti (akvamarinai, 


safyrai), silpninti (morionai, dulsvieji kvarcai) 
arba net keisti (turmalinai, cirkonai). Pasta- 
ruoju metu spalva dažnai ryškinama radio- 
aktyviuoju spinduliavimu (deimantai, akva- 
marinai, ametistai, dulsvieji kvarcai ir kt.). Re- 
konstruojant iš dalies arba retušuojant bran- 
gakmenis panardinamas į įvairiausius alie- 
jus, dervas ir kitus reagentus ir jais prisotina- 
mas. Be to, taurinama slėgiu ir šiluma, ho- 
mogenizuojant atlūžusius brangakmenių ga- 
baliukus ar daleles (pvz. turkis, gintaras). Tai 
vadinamieji „rekonstruoti“ akmenys. Naujau- 
siais laikais lazeriu iš deimantų pašalinami 
intarpai. Atsiradęs kanalas pripildomas spe- 
cialiu labai trapiu stiklu. 


Brangakmenių istorija 


Brangakmeniai kasami ir apdirbami jau la- 
bai seniai. Archeologiniai radiniai rodo, kad 
jau viduriniajame akmens amžiuje, mezo- 
lite, buvo domimasi brangiaisiais akmeni- 
mis. Tačiau žinios apie brangakmenius vi- 
same pasaulyje buvo labai nevienodos. 
Centrinėje ir Rytų Azijoje, Babilone, Me- 
sopotamijoje, Egipte ir Pietų Amerikoje 
brangakmenių kasimas bei apdirbimas bu- 
vo pasiekę aukštą lygį. Brangakmeniais la- 
bai žavėjosi, geri jų žinovai buvo graikai, 
vėliau romėnai ir bizantiečiai. Tai rodo ir 
pirmieji gerai išsilaikę užrašai apie akme- 
nis. Vidurio ir Šiaurės Europoje prieš mū- 
sų erą buvo tiktai pradėta bandyti apdirbti 
brangakmenius, juos ruošti ar naudoti pa- 
puošalams. Ypatingą vietą užėmė Baltijos 
jūros gintaras, kuriuo buvo gyvai prekiau- 
jama visame antikiniame pasaulyje. Kitas 


pavyzdys — juodos apyrankės, kurias ga- 
mino keltų žyniai iš vadinamųjų „švartų" 
(anglies skalūno rūšis) netoli Nove Strase- 
ci. Iš čia jie apyrankes eksportuodavo į 
visą keltišką Europą. 

Europoje dėmesys brangakmeniams labai 
sustiprėjo XV ir XVI amžiuje, vystantis pre- 
kybai bei mokslui. Tam tikrą įtaką turėjo 
brangakmenių ryšys su įvairiais astrologi- 
niais ženklais, prietarais ir pan. Labiausiai 
brangakmeniais susidomėta tik XVIII ir XIX 
amžiuje, kai buvo rasta daug naujų bran- 
gakmenių klodų arba iš naujo atrastos se- 
nosios, užmirštos kasyklos. 

Pastaruoju metu naudojama vis daugiau 
naujų, netradicinių brangakmenių. Šian- 
dien, nuolat besikeičiant madai, vis daž- 
niau naudojami ir tie akmenys, kurie anaip- 
tol nepasižymi idealiomis savybėmis. 
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Astrologija ir gydymas brangakmeniais 


Dėl ryškių arba neįprastų savybių, este- savybių, gydo reumatines ligas (hemati- 
tinių ypatumų brangakmeniai nuo senų tas) ir t. t. Gydantis brangakmenius rei- 
laikų buvo naudojami kaip kulto akme- kia uždėti ant skaudamos vietos arba 
nys. Vėliau jie buvo susieti ir su įvairiais svarbaus energijos ar nervų centro (pvz. 
astrologiniais ženklais, žvaigždžių ir pla- čakros). Galima naudoti pavienius ak- 
netų kombinacijomis. Jų fizikinės savy- menis arba įvairias jų kombinacijas. Daž- 
bės lėmė ir gydomąsias galias: laidūs nai pasirenkami tam tikros spalvos ak- 
elektrai perduoda energiją (kvarcas, tur- menys. Kiekvienas akmuo, kuriuo daž- 
malinas), akmenys, turintys magnetinių niau gydomasi, turi išsikrauti ir vėl įsi- 


Brangakmenių ir astrologinių ženklų sąsajos 


Zodiako ženklas Arabai 
s safyras 
chrizoprazas 
g P agatas perlai 
z |6. 22-7. 22| smaragdas | kameolis | oniksas oniksas | rubinas 
karneolis 
s ; 7 į oniksas 
7. 23-8. 23 sardoniksas karneolis 
8. 24-9. 23 jaspis chrizolitas 
ET |9.24-10. 23 akvamarinas vanai [amarras] 
| berilas topazas topazas 
S [11.23-12.21 turkis rubinas rubinas rubinas Cionas 
turkis 
granatas 
12. 2era opas | gandas | granatas granatas | rausvasis 
kvarcas 
z i 7 i ametistas 
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Schematiškai pavaizduotas čakrų išsidėstymas 
iš viršaus į apačią: balta-viršugalvio, violetinė-kak- 
tos, mėlyna -gerklės, žalia-širdies, geltona- bam- 
bos, oranžinė-sakralinė, raudona pradinė čakra. 


krauti. Akmuo gerai išsikrauna po tekan- 
čiu vandeniu, o įsikrauna saulės spin- 
duliuose. Jų naudojimas ir pasirinkimas 
plačiai aprašytas specialiose publikaci- 
jose. 

Remdamiesi prieinamais šaltiniais, auto- 
riai gydymąsi brangakmeniais įtraukė į šią 
knygą, tačiau patys to neišbandė. Net 


Nas is : 


nesvarbu, jei netikite ypatingu jų povei- 
kiu. Jei juvelyrinėje parduotuvėje iš gau- 
sybės akmenų išsirinksite tą vienintelį, 
kuris Jums patiks išvaizda (forma, spal- 
va) ir atrodys patraukliausias, nejučiom 
imsite pastebėti, kad vis dažniau imate jį 
į rankas, trinate ir taip tarp jūsų atsiran- 
da nenusakomas ryšys. Akmuo taps jū- 
sų akumuliatoriumi, kurio prireiks ne- 
įprastose situacijose. Jis padės ir pasi- 
krauti, ir išsikrauti, suteiks psichinę atra- 
mą. Juk dvasinė sveikata arba tikėjimas- 
vaistai nuo visų ligų. 
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Kilmė ir telkiniai 


Brangakmenių yra visose uolienose, bet di- 
desnės jų sankaupos aptinkamos nuosėdi- 
nėse. Čia randamos didžiausios brangakme- 
nių koncentracijos beveik visų genetinių tipų 
uolienose. Tai būdinga deimantų, safyrų ir ru- 
binų radimvietėms. Nemažai brangakmenių 
gaunama iš pegmatitų. Senovėje buvo renka- 
mi brangakmeniai, esantys ant žemės pavir- 
šiaus, vystantis technikai, išaugus susidomė- 
Jimui šiais akmenimis, prasidėjo požeminė jų 
gavyba. Kartais brangakmeniai būdavo kasa- 
mi nejsivaizduojamais mastais (pvz. deiman- 
tų kasimas Pietų Afrikos Respublikoje). 

Didelės brangakmenių koncentracijos bet ko- 


kio tipo uolienose aptinkamos labai retai ir daž- 
nai tik atsitiktinai. Todėl net ir laikantis tam 
tikrų dėsningumų, ieškant tose vietose, kur 
gali būti brangakmenių, nereikia atmesti ir iš 
esmės subjektyvaus dalyko — laimės. 
Prekyba brangakmeniais turi savo ypatybių, 
todėl nereikia stebėtis, kad jų kilmės vieta kar- 
tais laikoma paslaptyje arba nurodoma klai- 
dingai, informacija apie radimviečių turtus bei 
jų prieinamumą būna taip pat gana netiksli. Ir 
šioje knygoje prie akmenų nuotraukų nuro- 
dyti duomenys apie radimvietę ne visuomet 
išsamūs. Kartais jie nurodomi tik apytikriai. 


Brangakmenių apžvalga pagal kilmę 
Nuosėdos — apie 50% pasaulinės gavybos. 
Deimantas, safyras, rubinas, špinelis, agatas, granatas, topazas, chrizoberilas, monacitas, 
žadeitas, berilas, koralai, gintaras, gagatas, aragonitas, gipsas, kvarcas, turmalinas, auksas, 
platina, alebastras, perlai. 


Pergamitai — apie 1596 pasaulinės gavybos. 

Korundas, špinelis, topazas, spodumenas, ortoklazas, kvarcas, smaragdas, berilas, andalūzi- 
tas, cirkonas, eudialitas, monacitas, amazonitas, apatitas, kordieritas, brazilianitas, chrizoberi- 
las, kuncitas, lepidolitas, rubelitas, verdelitas, indigolitas, achroitas. 


Dūlėjimo zonos — apie 7% pasaulinės gavybos. 
Azūritas, malachitas, chrizoprazas, opalas, giotitas, vivianitas, smitsonitas, turkis, chrizokolas, 
kupritas. 


Vulkanitai. 

Ametistas, citrinas, agatas, jaspis, chalcedonas, opalas, siera, chrizolitas, nefelinas, obsidia- 
nas, safyras, aragonitas, kalcitas, fluoritas, rodochrozitas, kvarcas, sidabras, auksas, hemati- 
tas, piritas, kasiteritas, sfaleritas, nikelinas, turmalinas, topazas, apatitas. 


Magmatitai. 
Piropas, deimantas, safyras, platina, titanitas, nefelinas, bronzitas. 


Metamorfitai ir metazomatitai. 

Granatas, andalūzitas, kianitas, kordieritas, vezuvianas, staurolitas, korundas, epidotas, čiaroi- 
tas, nefritas, skapolitas, žadeitas, serpentinas, rodonitas, smaragdas, berilas, chrizoberilas, 
jaspis, špinelis, lazuritas, tigro akis, vezuvianas, volastonitas. 


Apdirbimas 


Kai kurie brangakmeniai dėl kietumo jau 
nuo pat pradžios buvo naudojami įrankių 
gamybai, kiti, nepaprastai gražūs akmenys,- 
puošimui. Gana dažnai nedideli kiekiai labai 
vertingų akmenų negalėjo patenkinti paklau- 
sos, todėl buvo pradėti tobulinti mažesnės 
vertės akmenys. Jie buvo pagražinami op- 
tiškai (graviruojami, šlifuojami, gręžiami) ar- 
ba suteikiama norima forma (skaldomi, 
pjaustomi). Čia ir prasideda brangakmenių 
apdirbimo istorija. Jo rūšys ir būdai labiau- 
siai priklausė nuo akmenų savybių, jų ko- 
kybės bei amatininkų turimos techninės 
įrangos. Rezultatas visuomet turėjo būti tas 
pats: pagražinti spalvą, pagerinti optines sa- 
vybes bei formą, kad akmuo trauktų į save 
dėmesį. Anksčiau brangakmeniai buvo 
apdirbami skaldant, vėliau dar graviruojant, 
gręžiant, šlifuojant ir pjaustant. Naujaisiais 


laikais naudojamos įvairios šių technikų kom- 
binacijos. 

Pažįstant akmenis, jų savybes bei minėtas 
technologijas, buvo nuolat tobulinamos for- 
mos (nuo netaisyklingų gemų iki taisyklingai 
išgaubtų kabošonų). Pasiekimų viršūne ta- 
po toks akmenų šlifavimas, kuris imitavo kris- 
talo paviršių ir tapo rafinuotojo facetinio (bri- 
liantinio) šlifavimo pagrindu, nes taip labiau- 
siai išnaudojami optiniai akmenų privalumai. 
Kiekvienai brangakmenių apdirbimo rūšiai — 
lenteliniui, kabošono, facetiniui, būgniniui šli- 
favimui - pasirenkama vis kitokios rūšies ža- 
liava. Pvz., facetiniam šlifavimui ieškoma ide- 
alios žaliavos, be jokių nešvarumų, intarpų 
arba įtrūkimų, turinčios ryškią spalvą. Tiesa, 
kabošonams tinka akmenys ir su įtrūkimais, 
tačiau jų spalva neturi būti nei per šviesi, nei 
per tamsi. 
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Pagrindinės bangakmenių šlifavimo formos 


Pereinamosios 


Kampuotos formos Apskritos formos formos 
m Q C 0 
kvadratas rombas ovalas pusiau bagetas 
L Q D () 
bagetas šešiakampis apskritimas „valtelė“ 
( 
k B S 3 bioletas 
a A B O 
ma pleištas Isūčiakampi) POSADA 
O 0 O lA 
aštuoniakampis kėglis alyva herbas 
Ô Ų 2 g 
penkiakampis aitvaras širdis skydas 
6, 2 so oa 


Šlifavimo rūšys apvaliems akmenims 


Kabošonas Pakopinis šlifavimas Lentelinis šlifavimas 


Q2 sg Q= 


iš viršaus iš viršaus iš viršaus 


iš viršaus iš apačios 


Rožinis šlifavimas 


LAN 


iš viršaus 


Identitikavimas 


Brangakmenių identifikavimo rūšys ir būdai 
turi tam tikrų ypatybių. Mes dažniausiai mato- 
me jau apdirbtos formos akmenis. Be to, jie 
dažnai įtaisyti į įvairiausius papuošalus, 0 ne- 
pažeidžiant akmens ar papuošalo, neįmano- 
ma pritaikyti keleto tradicinių identifikavimo 
metodų. Identifikavimas prasideda nuo mak- 


roskopinių testų, po to imamasi paprastų la- 
boratorinių bandymų. Geri brangakmenių ty- 
rimo rezultatai gaunami ir su identifikaciniais 
prietaisais (įvairiais testavimo instrumentais), 
kurių galima įsigyti parduotuvėse. Jeigu ne- 
pavyksta akmens identifikuoti paprastais me- 
todais, kreipkitės į specialistą. 


Imitacijos 


Dėl didelės, daugumai nepasiekiamos bran- 
gakmenių kainos ir riboto jų kiekio buvo pra- 
dėtos daryti brangakmenių imitacijos. Tam pir- 
miausia buvo naudojami kiti gamtoje randami 
akmenys (arba jų kombinacijos — dubletai, 
tripletai), arba pamėgdžiojama (stiklas, glazū- 


ros, dirbtinės medžiagos). Vėliau pradėti nau- 
doti sintetiniai ar chemiškai ir fiziškai panašūs 
akmenys (pvz. deimantas, špinelis, korundas, 
smaragdas, cirkonas, kvarcas) arba iki šiol 
gamtoje nerasti junginiai (pvz. fianitas, IAG, 
tai yra itrio-aliuminio-granatas, fabulitas). 


Priežiūra 


Kaip prižiūrėti atskirus brangakmenius, nuro- 
dyta prie žodžio „patarimai“. Kiekvieną akme- 
nį apdirbant, transportuojant, fiksuojant ir ypač 
kas dieną nešiojant kaip papuošalą, reikalinga 
tinkama prižiūra. Ji priklauso nuo brangak- 
menio cheminių bei fizinių savybių. Gerai pri- 
žiūrint,akmenys išlieka tvirti ilgą laiką. 

Nesilaikant šių nurodymų, akmenys gali pa- 
keisti išvaizdą ar kokybę, blogiausiu atveju — 


atsirasti pažeidimų ar net sunykti pats akmuo. 
Ypač brangakmeniams pavojingi stiprūs smū- 
giai, nudėvėjimas ar ekstremalios sąlygos 
(karštis, šaltis, saulės spinduliavimas, akty- 
vūs chemikalai ir reagentai). Norint užtikrinti 
ilgalaikę, efektingą akmenų išvaizdą, juos rei- 
kia tinkamai valyti. Atsižvelgiant į akmenį, va- 
loma vandeniu, muiluotu Vandeniu, garais ar- 
ba ultragarsu. 
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Žinomi brangakmeniai ir 
juvelyriniai akmenys 


Simbolių aiškinimas 


Virš kiekvieno aprašymo simbolinėje lentelėje šia tvarka 
pateiktos svarbiausios akmens savybės: 


Dažniausias apdirbimo būdas 
V - facetinis (briliantinis) šlifavimas 
("A — kabošonas 

- lentelinis šlifavimas ir mozaika 
ĞA - plastinis šlifavimas ir raižymas 


Optiniai efektai 


X] - asterizmas 
db - katės akies 
Čakra 


Aiškinama 17 psl. esančiame paveiksliuke. 
Zodiako ženklas 


Aiškinama 16 psl. esančioje lentelėje. 


Spalvoti pusapskritimiai, žymintys puslapių numerius, remia- 
si akmenų skirstymu į grupes pagal lentelę, esančią 12 psl. 
Pusapskritimiuose, kurie yra po jais, nurodyti kietumo nume- 


riai, paimti iš tos pačios lentelės. 


Nuotraukose, prie kurių nenurodyti nei dydis, nei svoris (ka- 
ratais, ct), akmenys natūralaus dydžio. (Nereikia painioti: ka- 
ratas brangakmeniams yra svorio, o auksui arba jo dirbi- 


niams- kokybės matas). 
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DEIMANTAS 


c 


Pavadinimas kilęs iš 
iaai žodžio „adamas” — nenugalimasis. 


Istorija. Deimantus minėjo jau Plinijus Vy- 
resnysis (23-79 m. po Kr.). | Europą dei- 
mantai pateko VI-V amžiais prieš Kr. Tuo 
laikotarpiu sukurta Senovės graikų bronzi- 
nė statula iš neapdirbtų deimantų. Ji šiuo 
metu saugoma Britų muziejuje, Londone. 
Iki XVIII amžiaus deimantai buvo randami 
tik Indijoje, iš ten kilę daugiausia žymių 


lagana: aoa pilka, melsva, silpnai 


| rausva, žalsva, geltona, ruda iki juodos 
Hs Skaidrumas: nuo permatomo iki ne- 
| permatomo + Blizgesys: deimanto + 
| Skirumas: nuo kriaukliško iki rakštinio ° 
| Skalumas: (111) idealiai skalus + Kie- 
| tumas: 10, trapus + Brėžimo spalva: 
| balta + Tankis: 3,47-3,56 + Lūžio ro- 
| diklis: 2,417 + Dvejopas lūžimas: nėra 


+ Dispersija: 0,044 (pagal kai kuriuos 
duomenis iki 0,0627) + Pleochroizmas: 
nėra + Liuminescencija: mėlyna, žals- 
va + Chemizmas: spalvą sąlygoja prie- 
maišos — N (geltona), Mn (rožinė), kar- 
tais ir Si, Al, Mg ir Fe + Taurinimas: švi- 
tinimas, dažnai kartu ir temperatūrų svy- 
ravimais, difuzinis paviršiaus dažymas. 


Deimanto 
kristalas, 8 mm. 
Trubka Mira, 
Mironovo, 
Jakutsko sritis, 
Rusija. 


Pavieniai deimanto kristalai iš įvairių radimvie- 
čių, didžiausias - 11 mm. 

istorinių akmenų. Tik 1714 m. jų buvo at- 
rasta Brazilijoje, o vėliau Pietų Afrikoje. 
Deimantus gaubia gausybė legendų, tikima jų 
magiška galia. Jie tapo turtingumo simboliu, 
todėl deimantų galima pamatyti beveik visose 
karūnose, brangakmenių lobynuose ir muziejų 
rinkiniuose. 

Astrologija. Deimantas — gimusiųjų po Liūto 
arba Svarstyklių (pagal babiloniečius), Vėžio (pa- 
gal graikus) arba Avino (pagal bizantiečius) žen- 
klais akmuo. 

Čakra. Pradinė. 

Poveikis kūnui. Stiprina visą urogenitalinę sis- 
temą, gydo skrandį ir žamyną, teigiamai veikia 
sergant epilepsija ar esant Menjero sindromui. 
Priežiūra. Po gydymosi reikia iškrauti akmenį 
šaltame vandenyje, po to trumpai įkrauti saulės 
spinduliuose. Deimantas stiprina kitų akmenų 
poveikį. 


Kilmė. Kimberlitai, lamproitai, brangakmenių są- 
našynai. 

Radimvietės. Nuo senų laikų deimantų randa- 
ma Indijoje. Iš čia kilę daugelis visame pasaulyje 
žinomų akmenų. Deimantų gavyba buvo su- 
koncentruota Haiderabado apylinkėse, tarp Pen- 
naru ir Sonaken'o upių. Randami ir tarp smiltai- 
nių, konglomeratų bei upių sąnašynuose. Šį re- 
gioną, dar vadinamą „Golkonda“, žinojo jau Pli- 
nijus Vyresnysis. Dabar deimantai kasami Kol- 
lur-Eluru Haiderabado valstijoje ir prie Panna, 
Madja Pradešo valstijoje. Iš Indijos yra kilęs ir 
garsusis „Didysis Mogolas" (svoris 782,25 ct), 


rastas 1650 m.; „Nizamas", 
440 ct); „Viltis“ (Hope) (mė 
44,50 ct); „Orlovas“ (189,62 


-E 


tietis”, sveriąs 137,27 ctir kiti 


nezijoje bei Borneo saloje. Ši 


inoras” (105,60 ct), šviesiai 


1874 m. (svoris 


ynasis deimantas 
ct, 1680 m.); „Ko- 
geltonas „Floren- 
žymūs akmenys. 


uo senų laikų deimantų kasyklų būta ir Indo- 


uo metu daug dei- 


mantų gaunama Kinijoje. Jie kasami Šandungo 


ir Junano provincijose bei Hainano saloje. 
XVIII a. pradžioje (1714 m.) deimantai buvo 
atrasti ir Brazilijoje, Diamantinos apylinkėse, Mi- 
nas Žerajo (Minas Gerais) valstijoje, o vėliau ir 
Bahijo valstijoje. Čia deimantai kartu su auksu ir 
kvarcais randami upių sąnašynuose. Šiandien 
Brazilija yra svarbus deimantų tiekėjas pramonei 
(kasami vadinamieji „karbonadai"). Didžiausias 
rastas techninis deimantas svėrė 3148 karatų. 
Brazilijoje rasta daug didelių deimantų, pvz. „Pre- 
zidentas Vargas", 726,6 (iš jo buvo nušlifuoti 
29 atskiri akmenys), „Goja“ (Goias), 600 ct (iš 
jo liko 8 ct torsas) arba „Darcy Vargas", 460 ct. 
Čia buvo rasti ir spalvotieji deimantai, pvz. viole- 
tinis „Tiros lilac diamond", 12,25 ct, rožinės 
spalvos deimantas „Abaete", 238 ct, žaliai gel- 
tonas „Maksimilianas“, 50 ctir šviesiai mėlynas 
„Brazilija“ (Brasilia), 176,2 ct. Amerikos žemyne 
nedideli telkiniai aptinkami ir Venesueloje, Suri- 
name, Prancūzijos Guajanoje, JAV. 

Deimantai buvo atrasti Afrikos žemyne ir vėliau 
Australijoje. Viena žymiausių deimantų gavy- 
bos šalių pasaulyje yra Pietų Afrikos Respublika. 


Aštuoniakampis deimantas kimberlite, 10 mm. 
Pietų Afrikos Respublika. 


Čia jie kasami nuo 1867 m. prie Oranje ir Vaal'o 
upių. Iš čia kilę deimantai yra vieni gražiausių ir 
didžiausių. Greta sąnašynų telkinių Pietų Afriko- 
je yra ir pirminių telkinių, esančių kimberlite. Gar- 
si Premier'o šachta, kurios ovalinis skersmuo 
siekia 924 ir 462 m. Čia buvo rastas ir žymiau- 
sias pasaulio deimantas „Kulinanas" (Cullinan), 
sveriantis 3106 ct. Pietų Afrikos deimantai yra 
labiausiai išgarsėję, daugelis jų puošia karūnas 
arba saugomi muziejų rinkiniuose. Prie garsiau- 
sių akmenų priskiriami ir „Aukščiausias“ (Excel- 
sior) 726 ct (1893 m.),"Džonkeris" (Jonker) 
726 ct (1934 m.), rausvos spalvos „Jubiliejus“ 
(Jubilee) 650,80 ct (1895 m.), šiandien vadi- 
namas „Žavinguoju" (Reitz diamond), ir vienas 
jauniausių čia iškastų deimantų „Dutoitspan" 
616 ct (1974 m.). Čia nurodyti neapdirbtų dei- 
mantų svoriai. 

Vėliau deimantų buvo rasta ir kaimyninėse vals- 
tybėse Lesotoje bei Botsvanoje. Šiandien jų ga- 
vyba plėtojama ir vakarinėje pietų Afrikos pa- 


krantėje (Pietų Afrikos Respublikoje, Namibijoje 
ir Angoloje). Čia aptinkama geros kokybės dei- 
mantų, kurių svoris siekia iki 70 ct. Didžiausias 
akmuo, „Gražioji Elena", svėrė 160 ct. Deiman- 
tų randama didelėse Kasai ir Čikapos Upių nuo- 
sėdų teritorijose (Zaire, Angoloje, apie 390 000 
km? teritorijoje), Centrinėje Afrikos Respubliko- 
je bei Gabuno teritorijoje esančiose nuosėdose. 
Mažesnių telkinių esama Ganoje, Siera Leonėje 
(didžiausias deimantas „Siera Leonės žvaigž- 
dė" (Star of Sierra Leone) sveria 968,90 ct), 
Dramblio Kaulo Krante, Liberijoje, Malyje, Gvi- 
nėjoje, Senegale, Tanzanijoje ir Zimbabvėje. Nau- 
jausiais laikais daug deimantų gaunama Rusijo- 
je. Jie čia buvo atrasti 1949 m. Viliujaus upės 
teritorijoje, o vėliau ir kitose vietovėse. Žinoma 
apie 120 kimberlitų-pypkių. Daugelis Rusijos dei- 
mantų sveria daugiau nei 200 ct, pvz. „Jakut- 
sko žvaigždė" 232,0 ct. Rusijoje randama ir 


Įvairiaspalviai deimantai, didžiausio svoris-1,35 
karatai. 


spalvotų deimantų (pvz. žalios spalvos „Kalna- 
kasys" 44,62 ct, šviesiai geltonas aštuoniakam- 
pis akmuo „Marija“ 106 ct). 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, maždaug 2096 
iškasamų deimantų perdirbti naudojami papuo- 
šalams. 

Panašūs mineralai. Nėra. 

Imitacijos. Sintetinis deimantas, kalnų krištolas, 
gošenitas, kasiteritas, cerusitas, leukosafyras, še- 
litas, topazas, cirkonas. Sintetiniai akmenys: ku- 
bik cirkonia, IAG, GGG (galiantas, gadolinio-ga- 
lio-granatas), vitražas ir kt. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, lūžio rodiklis, 
blizgesys, terminė konduktometrija. 
Patarimai. Šlifuotus akmenis pirkite tik su serti- 
fikatu. Kai kurių identifikacinis numeris lazeriu 
įgraviruotas į rundistą (užapvalintą pagrindinį ak- 
mens kraštą). Saugoti nuo smūgių - deimantai 
trapūs. Valyti nesunku. 
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RUBINAS 1N 


(Korundo grupė) 


iš = 


Pavadinimas kilęs N 
iš lotynų „rubens” — raudonas. 


Istorija. Šis balandžio kraujo spalvos akmuo 
vertinamas nuo senų laikų. Pirmieji rašytiniai 
šaltiniai, kuriuose minima rubinų gavyba, nu- 
rodo kasyklas Birmoje. Iš čia akmenys preky- 
bos keliais pasiekdavo senovės egiptiečių bei 
graikų valdovų rūmus ir šventyklas. Viduram- 
žiais rubinai buvo mėgiami Romoje. Iš pra- 
džių jie buvo šlifuojami ovaline forma, o ypač 
gražūs ir dideli akmenys turėjo savo vardus. 
Rubinas buvo laikomas gyvenimo akmeniu, 
kuris stiprina širdį ir grąžina jėgas. Ypač seno- 
vėje ir viduramžiais su juo buvo siejamos ma- 
giškos galios. Buvo reikšmingas ir mitologijo- 


Žvaigždėtasis rubinas, 1,20 karatų. 


Spalva: įvairūs raudoni atspalviai + Skaid- 
rumas: permatomas, peršviečiamas, ne- 
permatomas + Blizgesys: stiklo, deiman- 
to + Skirumas: kriaukliškas, nelygus + 
Skalumas: atsiskyrimas pagal (1012) + 
Kietumas: 9, trapus + Brėžimo spalva: 
balta + Tankis: 3,67—4,05 + Lūžio ro- 
diklis: N, 1,760 iki 1,768, N, 1,768-1,778 
+ Dvejopas lūžimas: 0,008 + Dispersi- 
ja: 0,018 » Pleochroizmas: stiprus, oran- 
žinis iki karmino raudonumo, dvispalvis 
+ Liuminescencija: stipri, karmino rau- 
donumo + Chemizmas: spalvą lemia Cr 
ir Fe priemaišos + Ypatingi požymiai: 
asterizmas, retkarčiais katės akies efektas 
+ Taurinimas: kaitinimas, švitinimas, di- 
fuzinis dažymas. 


je - rubinas tikinčiuosius saugojo nuo velnio 
ir gynė nuo maro. 

Astrologija. Rubinas yra Liūto (pagal babilo- 
niečius), Skorpiono (pagal romėnus) arba Vė- 
žio (pagal bizantiečius) akmuo. 

Čakra. Pradinė. 

Poveikis kūnui. Gydo sielos letargą, stiprina 
širdį ir kraujotaką, mažina akių skausmus. 
Priežiūra. Iškrauti šaltame vandenyje, trum- 
pai įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Metamorfitai, pegmatitai, brangakme- 
nių sąnašynai. 

Radimvietės. Dauguma didelių ir gražių se- 
novinių rubinų kilę iš Birmos, Mogoko vieto- 
vės. 400 km* teritorijoje susikaupę skanmar- 
muro ir kristalinių skalūnų, kuriuose yra rubi- 
nų. Iš čia akmenys patenka į sąnašas. Šiose 
vietose jie kasami gal jau nuo bronzos am- 
žiaus. Daug gražių ir didelių rubinų rasta 
1899-1928 m. Iš čia kilę ir daug didelių karū- 
nas puošiančių rubinų. 

Rubinai kasami ir Tailande (Chantabuno ir Ba- 
tambango apylinkėse), bet jie yra šiek tiek rus- 
vo atspalvio. Jų taip pat randama Kambo- 
džoje. Kita istoriškai garsi rubinų gavybos vieta 
yra Sri Lanka. Čia aptinkama rubinų, kuriems 
būdingas asterizmas ir katės akies efektas. Ma- 
žesnių telkinių yra Afganistane, Jagdaleko apy- 
linkėse ir Pakistane, Hunzos upės slėnyje. Ma- 
žiau vertingi akmenys kilę iš Kinijos (Junano 
provincijos). Korundo gyslų yra Indijoje, Ta- 


Rubino kristalai motininėje uolienoje, aukštis-42 mm. Mysore, Indija. 
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milnandu ir Maisuro valstijose. | 

JAV rubinai randami auksingose Šiaurės Ka- 
rolinos (Cowee Creek) sąnašose. Kolumbi- 
jos akmenys prastesnės kokybės. Rubinų 
esama ir metamorfizuotose kalkėse Australi- 
jos šiaurinėje teritorijoje. Gausūs rubinų telki- 
niai aptinkami Madagaskaro saloje (Ankatatra 
ir Vontivorona). Jie kaupiasi pirminiuose telki- 
niuose ir sąnašynuose. Afrikos žemyne rubi- 
nų rasta Tanzanijoje, prie Umbos upės, taip 
pat Motombo, Kvakonje, Mohenge ir Gairo 
upių baseinuose. Įvairiaspalvių kristalų dydis 
siekia iki 4 cm. Dideli raudoni kristalai įsiterpę 


Su motinine uoliena suaugęs rubinas. Kolos 
pusiasalis, Rusija. 


Rubino kristalai suaugę su coizitu, plotis-100 
mm. Tanzanija 

į coizito uolieną, kuri perdirbama j juvelyrinius 
akmenis (Olgira Hills, Lossogonoi Hills). Zam- 
bijoje, Sombulo žvyre randama vertingų ru- 
binų. Jų turinčių uolienų yra ir Malavyje (Chim- 
wadzulu kalnuose), Zaire ir Angoloje. Rusijo- 
je rubinai aptinkami daugelyje poliarinio Uralo 
vietovių. Taip pat buvo atrasti Norvegijoje ir 
Suomijoje. Neseniai Makedonijoje, Prilepo 


apylinkėse, rasti dideli (iki 15 cm) šviesiai rau- 
doni kristalai. 
Dideli pavieniai kristalai ir šlifuoti rubinai daž- 


nai turi savo vardus, yra karūnos brangakme- 
nių bei muziejų rinkinių puošmenos. Vienas 
žymiausių akmenų yra „Šiaurės žvaigždė" 
(North Star), raudonai violetinis žvaigždėtasis 
rubinas, kurio svoris 166 karatai. Jis saugo- 
mas Niujorke, Gamtos istorijos muziejuje 
(American Museum of Natural History). Ten 
pat - dar vienas didelis rubinas „Edith hagen 
de Long“, sveriąs 100 karatų. Kitas didelis 
žvaigždėtasis akmuo iš Šri Lankos saugomas 
Smitsono institute (Smithsonian Institution), 
Vašingtone. Jis sveria 139 karatus. Rubinas 
„Edvardas“, sveriantis 167 karatus, yra pu- 
siau permatomas ir saugomas Britų muzieju- 
je, Londone. Didelis istorinis rubinas puošia 


šv. Vencelio karūną Prahoje. Pagal savo dydį 
—39,5x 36,5 x 14 mm ir svorį - 250 karatų, 
jis laikomas vienu didžiausių akmenų pasau- 
yje. Daug unikalių rubinų saugoma indų ku- 
nigaikščių lobynuose ir buvusių Irano šachų 
namuose. Randama didelių kristalų, kurie ne- 
apdirbti sveria daugiau nei 500 karatų. Vienas 
iš jų, 690 gramų sverianti rubininė Budos sta- 
tula iš Birmos, eksponuojama gamtos istori- 
jos muziejuje (British Museum of Natural His- 
ory), Londone. 1934 m. Sri Lankoje buvo 
rastas 593,4 g sveriantis rubinas, turintis as- 
erizmo savybių. 


Slifuotas 3,37 karatų rubinas. Tailandas 


Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
raižiniai. i 

Panašūs mineralai. Spinelis, rubelitas, piro- 31 
pas. 

Imitacijos. Sintetinis korundas, špinelis, stik- 

las, granatas, turmalinas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė, liu- 
minescencija. 

Patarimai. Nuo šilumos gali pakisti spalva. 
Valymas sunkumų nekelia. 
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SAFYRAS 


(Korundo grupė) 


Al,0, 
Pavadinimas kilęs iš graikiško 
žodžio „sappheiros" — mėlynas. 


Istorija. Nuo senų laikų žavintis grožiu ir ne- 
įprastomis savybėmis safyras laikomas labai 
vertingu brangakmeniu. Praeityje safyrais bu- 
vo vadinami visi mėlyni akmenys, ir tiktai XIX 
a. pradžioje kartu su rubinu jis buvo tinkamai 
ištirtas bei priskirtas korundo grupei. Tikėta 
nepaprastomis safyro savybėmis. Tam, kas jį 
nešiodavo, akmuo suteikdavo jėgos, garbės 
ir nemirtingumą. Safyrai buvo turtingumo, pa- 
šalintų nesutarimų ir skausmų simbolis. 
Astrologija. Pagal bizantiečius jis-Vandenio, 
pagal graikus - Saulio, pagal viduramžių ast- 
rologiją — Ožiaragio akmuo. 

Čakra. Gerklė. 


Spalva: įvairūs mėlyni, violetiniai, mėlynai 
violetiniai ir žali, geltoni, oranžiniai atspal- 
viai (padparadža); bespalviai (Ieukosafy- 
ras) + Skaidrumas: permatomas, per- 
šviečiamas, nepermatomas + Blizgesys: 
stiklo, matinis + Skirumas: kriaukliškas, 
nelygus + Skalumas: atsiskyrimas pagal 
(1012) + Kietumas: 9, trapus + Brėži- 
mo spalva: balta + Tankis: 3,99—4,10 ° 
Lūžio rodiklis: N, 1,760-1,770, N,,5 
1,768-1,779 + Dvejopas lūžimas: nuo 
0,008 iki 0.009 + Dispersija: 0,018 + 
Pleochroizmas: priklauso nuo spalvos, 
skirtingi atspalviai + Liuminescencija: 
kartais violetinė arba oranžinė + Che- 
mizmas: spalvą sąlygoja Fe, Ti, Cr, Mn, 
V ir U priemaišos + Ypatingi požymiai: 
asterizmas, retkarčiais katės akies efek- 
tas + Taurinimas: kaitinimas, švitinimas, 
difuzinis dažymas. 


Neapairbti safyrai, didžiausias-5 mm. Gem 
Mountain, Montana, JAV. 


| 
i 


Poveikis kūnui. Mažina kraujo spaudimą, pa- 
deda kankinant nemigai, kartais naudojamas 
gydyti auglius. 

Priežiūra. Panaši į rubino. 

Kilmė. Metamorfitai, pegmatitai, baziniai ba- 
zaltai, brangakmenių sąnašynai. 
Radimvietės. Safyrai ir leukosafyrai nuo se- 
niausių laikų kasami brangakmenių sąnašy- 
nuose Šri Lankoje. Radimvietės čia užima 
daugiau nei 2000 km?. Rasta ir pavienių dide- 
lių akmenų (bet jie ne visuomet atitinka bran- 


Tipiškas safyro 
kristalas, 40 mm. 
Glubka, Val i 
vaya, Uvos 
provincija, Sri 
Lanka. 


gakmeniams keliamus reikalavimus). Didžiau- 
sias iš jų svėrė apie 20 kg. 1974 m. čia buvo 
rasta 144 ir 300 karatų sveriančių safyrų. 

Nemažai safyrų aptinkama Siaurės Birmoje prie 
Mogoko. Tai 400 km? plotas, sudarytas iš 
skarnmarmuro. Čia safyrai kasami nuo istori- 
nių laikų. Tačiau jų telkiniai vis tik retesni nei 
rubiny. 1966 m. buvo rastas 12,6 kg sverian- 
tis žvaigždėtasis safyras. Pirminiai telkiniai ir 
sąnašynai žinomi Tailande, Laose, Vietname, 
Kambodžoje. Jų esama terciariniuose bazal- 
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tuose. Ypač žymus telkinys Pailine (nuo 1874, 
Kambodžoje). Didžiausias Tailande rastas sa- 
fyras svėrė 150 karatų. Čia jie kasami Chanta- 
buno ir Batambango vietovėse. Pietų Kinijoje 
aptinkami ne tokie kokybiški akmenys. Safyrai 
randami taip pat Kašmyre bei Džamu. JAV 
safyrų telkinių daugiausia Montanos valstijo- 
je (Yogo-Gulch vietovėje), neseniai jų buvo 
rasta ir Šiaurės Karolinoje. Kanadoje jų yra 
Rentrev vietovėje Ontarijo provincijoje. Tam- 
siai mėlynų safyrų randama Brazilijoje, Mato 
Grosso valstijoje. Pastaruoju metu gausiai 
naudojami Australijos telkiniai Kvinslende ir 
Naujajame Pietų Velse. Čia akmenys randami 
pamatiniuose bazaltuose, iš kur patenka į są- 
našų nuosėdas. Jie šviesiai mėlyni, žalsvi, daž- 
nai netgi įvairiaspalviai. 

Afrikos žemyne safyrų aptinkama Mozambi- 


Žvaigždėtasis korundas, 2,20 karatų. 


Aukso žiedas su barokiškais perlais ir juoduoju 
safyru.Karlo Valterio darbas, Ženeva, Šveicarija. 


ke, Ruandos, Kamerūno, Pietų Afrikos Res- 
publikos ir Namibijos pegmatituose. Telkinių 
yra ir Tanzanijoje, Umbos upės apylinkėse. 
Zimbabvėje randama iki 7 cm dydžio safyrų 
kristalų (didžiausias svėrė 3100 ct). Mažes- 
nių telkinių esama Malavyje, Zambijoje, Kon- 
ge ir Madagaskare (pavieniai kristalai didesni 
nei 10 cm). Ir Rusijoje žinomos didelės safy- 
rų koncentracijos. Uralo sienito pegmatituo- 
se ir Kolos pusiasalyje randami kristalai, sve- 
riantys daugiau nei 5 kg. Tačiau šie akmenys 
netinkami juvelyriniams dirbiniams. Bohemi- 
joje yra minimi istoriniai safyrų radiniai iš Isero 
(Iseraue) telkinių. 

Safyrai žmones žavėjo jau nuo neatmenamų 
laikų. Dauguma unikalių akmenų gavo var- 
dus, yra karališkų papuošalų pažibos. Vienų 
žymiausių laikomas „Šv. Edvardo safyras", 
esantis kryžiaus viduryje Britanijos karaliaus 
karūnoje. Šis tamsiai mėlynas brangakmenis 
minimas jau nuo 1042 m. Čia pat puikuojasi 
ir „Stiuarto safyras", sveriąs 104 karatus. Di- 
džiuliai safyrai įtaisyti ir Rusijos valdovų karū- 
noje, kuri saugoma Maskvoje, deimantinia 
me fonde (258 ir 200 ct). Šv. Vencelio karūna 
Prahoje papuošta dviem safyrais, sveriančiais 
330 ir 280 karatų. Abu jie atvežti iš Šri Lan- 
kos. Unikalūs akmenys, kuriems būdingas as- 
terizmas — „Indijos žvaigždė", 536 karato, 


„Vidurnakčio žvaigždė", 116 karatų (abu sau- 
gomi Amerikos gamtos istorijos muziejuje, Niujor- 
ke) bei tamsiai mėlynas satyras „Azijos žvaigždė“, 
330 karatų (dabar jis Smitsono institute, Vašingto- 
ne). Dar vienas žymus akmuo „Juodoji Kvinslendo 
žvaigždė", 733 ct, 1948 m. JAV iš trijų didelių satyrų 
buvo iškaltos prezidentų galvų skulptūros: „Vašing- 
tonas" (1997 ct), „Linkolnas“ (2302 ct), „Eisen- 
haueris" (2097 ct). Daug unikalių ir didelių safyrų yra 
privačiose kolekcijose Irane, Indijoje ir Turkijoje. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
raižiniai. 

Panašūs mineralai. Špinelis, kordieritas, coizitas, 
idegolitas, benitoitas, topazas, kianitas, cirkonas, 
tanzanitas. 

Imitacijos. Sintetinis korundas, dubletai ir stiklas. 
Patarimai. Nuo šilumos gali pamažu išnykti spalva. 
Valymas sunkumų nekelia. 


Įvairių formų safyrai, didžiausio akmens svoris - 
8,85 karatai.Moniana JAV. 


Vadinamasis „arbūzinis safyras", plotis-20 mm. 
Indija. 
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AL,Be0, LE 


Pavadintas dėl panašumo j 
berilą (graikiškai „chrysos” - auksinis). 


CHRIZOBERILAS TN 


Istorija. Praeityje buvo laikomas berilu. Jį įtai- 
sydavo į brangenybes ir papuošalus. Ypač 
vertinama chrizoberilo atmaina cimofanas. 
Astrologija. Tai Dvynių ženklo akmuo. 
Čakra. Širdis, geltoni akmenys - bamba. 
Poveikis kūnui. Akmuo labai ramina, gelto- 
nosios atmainos malšina skrandžio skaus- 
mus. 

Priežiūra. Nuplauti šaltame vandenyje, trum- 
pai įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Pegmatitai, metamorrfitai, sąnašynų tel- 
kiniai. 

Radimvietės. Nuo senų laikų randami bran- 
gakmenių sąnašynuose Šri Lankoje, Ratnapu- 
ros vietovėje. Čia buvo aptikti cimofanai, sve- 
riantys daugiau nei 20 karatų. Jų rasta ir Pietų 
Indijoje (Trivandrumos apylinkėse). Bespal- 


Spalva: bespalvis, geltonas, aukso gel- 
tonumo, žalias, rudas + Skaidrumas: 
permatomas, peršviečiamas + Blizge- 
sys: stiklo, riebalų + Skirumas: kriauk- 
liškas + Skalumas: (001) idealiai skalus 
e Kietumas: 8,5, trapus + Brėžimo 
spalva: balta + Tankis: 3,68-3,80 + Lū- 
žio rodiklis: N, 1,746, Nm, 1,748, N, 
1,756 + Dvejopas lūžimas: 0,008- 
0,012 + Dispersija: 0,015 + Pleoch- 
roizmas: ryškus geltonų ir rudų spalvų 
akmenyse + Liuminescencija: geltonai 
žalia e Chemizmas: spalvą lemia Cr ir 

Fe** e Ypatingi požymiai: katės akies 
efektas (aimaina- cimofanas), retkarčiais 
asterizmas + Taurinimas: nežinomas. 


viai chrizoberilai aptikti Somabulo brangak- 
menių sąnašyne Zimbabvėje, Pietų Afrikos 
Respublikoje ir Madagaskaro saloje. Žymių 
telkinių yra Brazilijoje. Geltonieji chrizoberilai 
randami Minas Žerajo valstijoje pegmatituose 
ir sąnašynų telkiniuose prie Itaguacu, o Espi- 
rito Santo valstijoje buvo rastas 6,4 cm sker- 
Kristalai ir šlifuotas akmuo, 10,77 karatai. 


ltaguocu, Espirito Santo, Minas Žerajus, 
Brazilija. 


Chrizoberilas, 11,5 
karato 


smens kristalas. JAV chrizoberilų randama 
daugelyje valstijų (Konektikute, Meine, Niu- 
jorke ir Kolorade). Iš Anakie vietovės Austra- 
lijoje žinomi geltonai žali chrizoberilai. Marši- 
kovo chrizoberilas pirmą kartą rastas Šiaurės 
Moravijoje, bet jis neturi brangakmenių savy- 
bių. Chrizoberilų taip pat randama Japonijoje 
bei Zaire. 

Labai vertinami unikalūs akmenys. Britų 
muziejuje, Londone, saugoma žymioji „Viltis“ 
(Hope). Ji sveria 45 karatus. Čia saugomas ir 
29,4 ct svorio geltonai žalias, facetiniu būdu 
šlifuotas, chrizoberilas iš Šri Lankos. Vienu gra- 
žiausių šlifuotų ir dažytų chrizoberilų laikomas 
geltonai žalias, 74,4 ct sveriantis akmuo, sau- 
gomas Amerikos gamtos muziejuje, Niujorke. 
Vašingtone, Smitsono instituto rinkiniuose taip 
pat puikuojasi dideli šlifuoti chrizoberilai, kurių 
svoris nuo 171,5 iki 58,2 karatų. Šie,iš Šri Lan- 
kos kilę, akmenys šlifuoti facetiniu būdu. Iš ten 
atvežtos ir kačių akys (cimofanai), sveriančios 
nuo 475 ir 313,2 karatų (pastarasis akmuo 
saugomas Anglijos karalių lobynuose). Didžiau- 
siu laikomas facetiniu būdu šlifuotas akmuo 
sveria 245 karatus, jis buvo rastas irgi Šri Lan- 
koje. 1828 m. Brazilijoje aptiktas 8 kg sverian- 
tis chrizoberilo kristalas. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
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Panašūs mineralai. Andaluzitas, skapolitas, 
grosuliaras. 

Imitacijos. Sintetinis korundas, sintetinis chri- 
zoberilas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. 


Chrizoberilas - katės akis (cimofanas). 
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ALEKSANDRITAS 


(Chrizoberilo atmaina) 
Al,Be0, 


Pavadintas 
Rusijos caro Aleksandro II garbei. 


PS] | | lojejr| 


Istorija. Aleksandritas buvo rastas 1834 m. 
Urale. Tai labiausiai vertinama chrizoberilo at- 
maina, nuo senų laikų gaubiama legendų. Die- 
nomis jis atrodo kaip smaragdas, o naktimis- 
kaip violetinis ametistas. Sis reiškinys vėliau 
pavadintas „aleksandrito efektu”. Taip šis ak- 
muo tapo gyvenimo ir sėkmingų jo pasikeiti- 
mų simboliu. 

Astrologija. Jis yra po Dvynių ženklu gimu- 
siųjų akmuo. 

Čakra. Širdis. 

Poveikis kūnui. Reguliuoja kraujo susidary- 
mą, valo ir stiprina kraujagysles. 

Priežiūra. Kaip chrizoberilo. 

Kilmė. Metamortitai, pegmatitai, sąnašynų tel- 
kiniai. 

Radimvietės. Žymiausi telkiniai nuo 1932 m. 
yra Tokovajos upės slėnyje, Urale, Rusijoje. 
Ilgą laiką tai buvo vieninteliai aleksandritų tel- 
kiniai. Cia randami iki 4 cm dydžio kristalai. 
Maskvoje, Fersmano muziejaus rinkiniuose 
yra drūza su aleksandrito kristalais (“Kočiu- 
bėjus“), sverianti 5,38 kg. Jos dydis 25x15 
cm (didžiausias kristalas yra 6x3 cm dydžio). 
Ant šio žėručio skalūno aleksandritai puikuo- 


Šlifuoti aleksandritai dirbtinėje šviesoje. Tokova- 
ja, Uralas, Rusija. 


Spalva: nuo tamsiai žalio iki smaragdi- 
nio žalumo (dienos šviesoje), violetinis 
iki purpurinės spalvos (dirbtinėje švie- 
soje) + Skaidrumas: permatomas, per- 
šviečiamas + Blizgesys: stikliškas, rie- 
balų + Skirumas: kriaukliškas + Skalu- 
mas: (001) idealiai skalus + Kietumas: 
8,5, trapus + Brėžimo spalva: balta + 
Tankis: 3,71 + Lūžio rodiklis: N, 1,746, 
Na 1,748, N, 1,755 + Dvejopas lūži- 
mas: 0,008-0,010 + Dispersija: 0,015 
e Pleochroizmas: labai stiprus, sma- 
ragdinio žalumo (dienos šviesoje), oran- 
žinis iki violetinio raudonumo (dirbtinėje 
šviesoje); dichroitiškas + Liuminescen- 
cija: silpnai raudona, nors dažniausiai 
jos nebūna + Chemizmas: spalvą lemia 
Cr ir Fe** priemaišos, aukštoje tempera- 
tūroje ji kinta + Ypatingi požymiai: alek- 
sandrito, kartais katės akies efektai + 
Taurinimas: nežinomas. 


jasi kartu su smaragdais ir fenakitais. Alek- 
sandritai, kuriems būdingas katės akies efek- 
tas, pasitaiko retai. Vėliau jų buvo atrasta ir 
sąnašynų telkiniuose Brazilijoje (Minas Zera- 
jo, Bahijo valstijose), Sri Lankoje (Latpandu- 
roje), Madagaskare (Čarasakro, Ambatoso- 
ratros vietovėse). Madagaskare jie randami kar- 
tu su cimofanu, o Somabulo bangakmenių 
sąnašynuose, Zimbabvėje, kartu su smarag- 
dais. Jų buvo aptikta Indijoje, Pietų Afrikos 
Respublikoje, naujaisiais laikais dar ir Tanza- 
nijoje, Manyaros ežero apylinkėse. Mažesnių 
telkinių yra Australijoje. 


Tie patys šlifuoti akmenys dienos šviesoje. 


Britų muziejus Londone saugo šlifuotus alek- 
sandritus iš Šri Lankos, kurie sveria nuo 43 ir 
27,5 karatų, o Smitsono institute, Vašingto- 
ne, yra šlifuotas 65,7 karatų akmuo taip pat iš 
Sri Lankos. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Andalūzitas, granatas su 
aleksandrito efektu. 

Imitacijos. Sintetinis rubinas, dubletai, sinte- 
tinis aleksandritas, natūralūs ir sintetiniai ko- 
rundai, špinelis,kuriam būdingas aleksandrito 
efektas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. Pakai- 
tinus gali dingti spalva. 


Drūza su aleksandrito kristalais, plotis - 75 mm. 
Tokovaja, Uralas, Rusija. 


Tipiška aleksandrito kristalų sąauga, 50 mm. 
kovaja, Uralas, Rusija. 
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ŠPINELIS 


MgAI,0, 


Pavadinimas kilęs 
iš kristalams būdingos 
formos(lotyniškai „spina“ — strėlė). œ 


Istorija. Spinelis kartu su kitais raudonais ak- 
menimis nuo senų laikų vadinamas „raudo- 
nuoju granatu". Siandieninis pavadinimas at- 
sirado vėliau. Sprendžiant iš daugelio papuo- 
šalų, špinelis praeityje buvo labai mėgiamas 
brangakmenis. Anksčiau, pvz. Anglijos karū- 
noje, buvo laikomas rubinu. 

Astrologija. Nenustatyta. 

Cakra. Pradinė. 

Poveikis kūnui. Padeda sutrikus kraujotakai 
ir sergant anemija, švelnina dvasines depresi- 
jas. 

Priežiūra. Nuolat iškrauti po tekančiu vande- 
niu, po to įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Kontaktinės metamorfinės uolienos, 
sąnašynai. 

Radimvietės. Praeityje špinelis buvo kasa- 
mas daugiausia Birmos ir Šri Lankos brangak- 


Spalva: bespalvis, geltonas, žalias, mė- 
lynas, raudonas, violetinis, rausvas, taip 
pat rudas ir juodas, (pleonastas) + 
Skaidrumas: permatomas, peršviečia- 
mas, nepermatomas + Blizgesys: stip- 
rus stikliškas + Skirumas: kriaukliškas 
+ Skalumas: (111) neskalus + Kietu- 
mas: 8, trapus + Brėžimo spalva: balta 
e Tankis: 3,58-4,06 + Lūžio rodiklis; 
1,710-1,735 + Dvejopas lūžimas: nė- 
ra + Dispersija: 0,020 + Pleochroiz- 
mas:nėra + Liuminescencija: kartais 
geltonai žalia, raudona, oranžinė, daž- 
niausiai jokios e Chemizmas: spalvą le- 
mia Feš* ir Cu (raudoną), Fe2* (mėly- 
ną), Fe ir Cr (raudoną) priemaišos + 
Ypatingi požymiai: asterizmas, kartais 
katės akies efektas + Taurinimas: kar- 
tais akmenys kaitinami. 


menių sąnašynuose. Kai kuriems iš šių ak- 
menų buvo būdingas katės akies efektas. Dėl 
spalvos sunkiai atskiriami nuo rubinų. Juvely- 
rinės kokybės špinelis randamas ir Tailande 
(Bo Ploi vietovėje), Kambodžoje, Laose. Ma- 
žesnė Indijos ir Australijos telkinių vertė. Afri- 


Tipiška špinelio kristalų sąauga, 7 mm. Mogo- 
kas, Birma. 


kos žemyne špinelis aptinkamas Madagaska- 
ro saloje ir Kenijoje (Ngorigaiski). Neseniai jo 
buvo rasta Pakistane bei Afganistane. Juvely- 
rinės kokybės špinelio randama Brazilijoje, Mi- 
nas Zerajo ir Bahijo valstijose. JAV špinelio 
daugiausia yra Kalifornijoje, Montanoje, Niu- 
jorke (iš Amitos kristalai iki 14 kg), Niū Džer- 
syje, Virdžinijoje ir Siaurės Karolinoje. Kana- 
doje, šiaurės vakarų teritorijos provincijoje prie 
Glancoe, randami iš marmuro kilę iki 5 cm 


Špinelio kristalas , 
33 mm. 


Špinelis, 3,94 karatai 


dydžio kristalai. Spinelio telkinių yra Ontaryje 
bei Tadžikistane (Pamyro kalnuose). Retkar- 
čiais čia randami rausvi, gryni šlifuoti akme- 
nys, sveriantys iki 100 karatų. 1986 m. buvo 
rastas 5,1 kg svorio špinelis. 

Europos žemyne pavieniai špinelio kristalai ap- 
tinkami Norvegijoje (Akeru, kristalai iki 3 cm), 
Suomijoje, Italijoje ir Vokietijoje. Daug akme- 
nų puošia karūnas. Vienas žymiausių 398,7 
ct svorio tamsiai raudonas špinelis įtaisytas 
valdovų karūnoje, esančioje Rusijos deiman- 
tiniame fonde. Britanijos karališkąją karūną taip 
pat puošia du dideli špineliai. Vadinamasis 
„Juodojo princo rubinas" (“Black Prince's 
Ruby") sveria 170 karatų, „Timūro“ (“Timur 
Ruby") svoris 361 karatų. Sv. Vencelio karū- 
na Prahoje papuošta 45 špineliais, iš jų daug 
didelių. Londone, Britų muziejaus rinkiniuose 
yra du dideli špineliai, kurie sveria 355 ir 520 
karatų. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Rubinas, cirkonas, sa- 
fyras, ametistas, granatas. 

Imitacijos. Granatai, sintetinis špinelis. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. Pakai- 
tinus gali išnykti spalva. 
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TOPAZAS - 
Al,[Fe,(Si0,)] "T 
Pavadintas pagal | | 
pirmąją radimvietę — > 
Topazo salą, esančią Raudonojoje jūroje. 


Istorija. Topazo vardu anksčiau buvo vadi- 
nami ir kiti geltoni bei žali akmenys. Parduo- 
dami jie įvairiais vardais, dažniausiai priklau- 
sančiais nuo radimvietės. Šiandien tai vertin- 
gas akmuo. Tikima įvairiomis magiškomis jo 
galiomis. Vyrams topazai turėtų suteikti išmin- 
ties, kilniadvasiškumo bei proto, o moterims- 
grožio, apsaugoti nuo nevaisingumo. 

Astrologija. Tai gimusiųjų po Svarstyklių (pa- 
gal graikus) ir Skorpiono (pagal babiloniečius) 


Spalva: bespalvis, geltonas, aukso gel- 
tonumo, rausvas, melsvas, raudonas, 
oranžinis, violetinis, žalsvas, rudas, gali 
būti įvairiaspalvis + Skaidrumas: perma- 
tomas, peršviečiamas + Blizgesys: stik- 
liškas + Skirumas: kriaukliškas, nelygus 
+ Skalumas: (001) idealiai skalus + Kie- 
tumas: 8 » Brėžimo spalva: balta + Tan- 
kis: 3,5-3,6 + Lūžio rodiklis: N, 1,606- 
1,629, NM 1,609-1,631, N, 1,616- 
1,638 + Dvejopas lūžimas: nuo 0,009 
iki 0,011 ° Dispersija: 0,014 + Pleoch- 
roizmas: ryškus, skirtingas įvairioms spal- 
voms + Liuminescencija: aukso gelto- 
numo, kreminės spalvos, žalias + Che- 
mizmas: spalva atsiranda dėl Fe, Cr, V, Ti 
priemaišų; kai kurie topazai saulės švieso- 
je išblunka + Ypatingi požymiai: retkar- 
čiais katės akies efektas + Taurinimas: 
švitinimas, kaitinimas. 


Topazas su duls- 
vuoju kvarcu, 
aukštis - 50 mm. 
Tonoka. Myama, 
Japonija. 


Topazo kristalas, 70 mm. 
Murzinka, Uralas, Rusija. 


ženklais akmuo. 

Čakra. Bamba (geltonas), gerklė (mėlynas). 
Poveikis kūnui. Naudojamas kankinant ne- 
migai, neturint apetito ar esant podagrai, tei- 
giamai veikia sergant kepenų ligomis. 
Priežiūra. Akmenį užtenka trumpai nuplauti 
po tekančiu vandeniu ir įkrauti saulės spindu- 
liuose. 

Kilmė. Magmatitai, greisenai, metamorfitai, 
pegmatitai, sąnašynai. 

Radimvietės. Daugiausia topazų randama 
Brazilijoje. Čia kasami bespalviai, geltoni, rus- 


vi ir raudoni (“braziliški rubinai”) akmenys. Jų 
randama Minas Žerajo valstijoje (prie Mina 
Saramenhos, Don Bosco, Vigen da Lapos ir 
kitur). Marambajos apylinkėse esama mėlynų 
ir bespalvių topazų. Šių brangakmenių aptin- 
kama Arasuai upės sąnašynuose, Teofilo Otoni 
apylinkėse (vadinamieji „auksiniai topazai”). 
Brazilijoje rasta daug nuostabių akmenų. Gar- 
sus bespalvis topazas „Braganca", iš pradžių 
laikytas deimantu. Šis,1740 metais rastas ak- 
muo, yra Portugalijos karūnoje, sveria 1680 
karatų. Gamtos istorijos muziejuje, Čikagoje, 
saugomas mėlynas, 5890 karatų sveriantis 
topazas. Britų muziejaus Londone kolekcijo- 
je yra 614 ir 1300 karatų sveriančių akmenų ir 
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vienas šviesiai mėlynas, 3,6 kg svorio topa- 
zas iš Marambajos (kristalo dydis 18x13x5 
cm). Unikalus geltonasis topazas „Santa Ro- 
sa", kurio masė - 117 ką (dydis 43x41x40 
cm). Dar didesnis kristalas saugomas Ameri- 
kos gamtos istorijos muziejuje, Niujorke. Jis 
sveria 300 kg (dydis 80x60x60 cm), rastas 
Minas Žerajo valstijoje. Čia eksponuojamas ir 
didžiausias šlifuotas, bespalvis „Brazilijos prin- 
cese” vadinamas topazas, sveriantis 22000 
karatų. 1986 m. Brazilijoje rastas 5 tonas sve- 
riantis topazas (dydis 2x1,8 m). 

Amerikoje topazų aptinkama daugelyje JAV 
valstijų, pvz., Kolorado valstijoje prie Pikes 
Peak'o, Kalifornijoje prie San Diego, Teksase 
Stryteryje (Streeter), Meine prie Stonehamo. 
Vyno geltonumo akmenys kilę iš Jutos valsti- 
jos, Thomas Range srities (kristalų dydis - 5 


Topazas su albitu ir muskovitu, aukštis-45 mm. 
Sengusas, Pakistanas. 


Retas rausvasis topazas, 26 mm. Sanarkos są- 
našynai, Uralas, Rusija. 


cm). Topazų yra Niū Hempšyre (mėlynų ak- 

menų) ir Virdžinijoje. Šviesiai raudonų topazų 
randama San Luis Potosi bei Durango valsti- 

jose Meksikoje. Kiti žymūs topazų telkiniai 
yra Rusijoje. Daugiausia topazy randama Urale 
ir prie Baikalo ežero. Aptinkami Sanarkos upės 
sąnašynuose. Urale randami topazai sveria iki 
100 kg. Žinomi Murzinkos, Alabaškos ir Juš- 
kovkos telkiniai. Baikalo apylinkėse, prie Šer- 
lovaja Gora randama melsvų topazų. Ukrai- 
nos pegmatituose ir prie Žitomiro buvo aptikti 
didesnio nei 100 kg svorio topazai. Jie skaid- 
rūs, mėlynos, rožinės ar rusvos spalvos. Daug 
didelių kristalų, šlifuotų topazų iš Rusijos ir 
Ukrainos saugoma Fersmano muziejuje, 
Maskvoje. „Auksiniu mišku" pavadintas to- 
pazas sveria 5,38 kg, „Pasakos“ masė 2,81 
kg, o šviesiai mėlynas „Fersmano topazas" 
sveria 2,11 kg. Čia eksponuojami ir 1840 m. 
rastas vyno geltonumo akmuo, sveriantis 13,1 
kg, žaliai mėlynas topazas, kurio svoris 32 kg 


(1911 m.) bei šviesiai mėlynas iš Volynės (Ukrai- 
na). Jo svoris 117 kg, o dydis - 82x37x35 cm 
(1964 m.). Istoriškai žymiausi topazai kilę iš Šri 
Lankos, Ranapuros bei Balangodos brangak- 
menių sąnašynų. Jie skaidrūs, aukso geltonu- 
mo ir šviesiai geltoni. Indijoje jų randama Uri- 
sos, Birmos bei Mogoko valstijose. Reti rausvieji 
topazai iš Mardano vietovės Pakistane (jie di- 
desni nei 3 cm). Šviesiai rausvi akmenys randa- 
mi Kinijoje, šviesiai mėlyni - Mongolijoje. Japo- 
nijoje topazai aptinkami Takayamos (geltoni, ru- 
di, žali), Ishiguros bei Naegi apylinkėse. Afrikoje 
jų randama daugelyje valstybių, ypač didelių 
kristalų esama Madagaskare. Jų yra ir Kenijoje 
(Embu srityje), Namibijoje (Spitzkopje pegma- 
tituose), Nigerijoje (dideli mėlyni akmenys), Zim- 
babvėje (Scambuloje). Kai kuriose Australijos 
vietovėse irgi pasitaiko topazų. Žymiausios ra- 


Įvairiaspalviai šlifuoti topazai, didžiausias - 132 
karatų. Volynė, Ukraina. 


dimvietės yra Tasmanijoje, Naujajame Pietų Vel- 
se (Tingos srityje) ir Vakarų Australijoje. Euro- 
poje jie buvo kasami jau XVIII a. Vokietijoje 
(Schneckenstein'e, Saksonijoje). Šie akmenys 
vyno geltonumo, sveria iki 80 kg. Topazų ran- 
dama ir Šiaurės Airijoje, Škotijoje, Anglijoje, re- 
čiau Čekijos Respublikoje. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, rai- 
žiniai. 

Panašūs mineralai. Safyras, gošenitas, akva- 
marinas, fenakitas, kalnų krištolas, citrinas. 
Imitacijos. Sintetinis korundas, stiklas, kvarcas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė, skalu- 
mas. 

Patarimai. Topazai labai skalūs, todėl juos rei- 
kia saugoti nuo stiprių smūgių bei didelių tem- 
peratūros svyravimų. Apdirbti akmenys gali pra- 
rasti spalvą. Pasitaiko radioaktyvių topazų. 
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(Berilo grupė) | 
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SMARAGDAS [T 


Pavadinimas kilo iš graikų kalbos 
žodžio „smaragdos” — žalias akmuo. —— 


Pa lalejojeja] 


Istorija. Smaragdas visuomet laikytas „bran- 
gakmenių karaliumi”. Jau daugelį tūkstant- 
mečių prieš Kr. buvo žinomas, kasamas, nau- 
dojamas papuošalams, amuletams ir kulto reik- 
mėms. Smaragdų rasta Egipto faraonų kapa- 
vietėse, Pompėjoje ir Herkulanese. Juos mini 


Smaragdo kristalas, 30 mm. 
Tipiška radimvietė 
Habachtalyje, Australija. 


Spalva: smaragdinio žalumo, tamsiai ža- 
lia + Skaidrumas: permatomas iki per- 
šviečiamo, nepermatomas + Blizgesys: 
stikliškas + Skirumas: kriaukliškas, ne- 
lygus + Skalumas: neskalus + Kietu- 
mas: 7,5-8 (dėl inkliuzų dažniausiai ma- 
žesnis) + Brėžimo spalva: balta • Tan- 
kis: 2,67-2,90 • Lūžio rodiklis: 1,560- 
1,600 + Dvejopas lūžimas: nuo 0,005 
iki 0,009 + Dispersija: 0,014 + Ple- 
ochroizmas: ryškus + Liuminescenci- 
ja: dažniausiai jokios, kartais oranžinio 
raudonumo + Chemizmas: tipišką spal- 
vą lemia Cr ir V priedai + Ypatingi požy- 
miai: katės akies efektas, retkarčiais as- 
terizmas, trigubos sąaugos (trapiniai 
smaragdai) + Taurinimas: prisotinamas 
aliejumi, galima dažyti. 


net Biblija. Smaragdai buvo ir yra naudojami 
papuošalams, karūnoms bei sakraliniams daik- 
tams. Unikalūs smaragdai puošia rinkinius bei 
muziejų kolekcijas. Daugybė smaragdų slypi 
laivų nuolaužose, vandenyno dugne tarp 
Amerikos ir Europos. Neįprasta ir ryški šio bran- 
gakmenio spalva tapo oficialiai pripažinto 
„Smaragdinio žalumo" sinonimu. 
Astrologija. Smaragdas neša laimę Liūtams 
ir gimusiems rugpjūčio mėnesį. Jis - vienas 
iš apaštalų akmenų. 

Čakra. Širdis. 

Poveikis kūnui. Mažina tinimus, gydo tulžies 
ir kepenų ligas, rėmenį, skrandžio opas, šir- 
dies sutrikimus ir nemigą, stiprina atmintį ir 
intelektą, naudojamas akių ligoms gydyti. 
Priežiūra. Nešiotą ar gydymui naudotą ak- 
menj reikia nuolat iškrauti po tekančiu vande- 
niu, po to trumpai įkrauti saulės šviesoje. 
Kilmė. Dauguma smaragdo telkinių yra me- 
tamorfizuotuose biotitiniuose skalūnuose, prie 
metamorfizuotų kalkių ir hidroterminių gyslų. 
Kartais susijungę su pegmatitais. 
Radimvietės. Seniausia pasaulyje smaragdų 
radimvietė (kažkada buvusi vienintelė) yra Ja- 
bel-Zabarah ir Jabel-Sikat Viršutiniame Egipte 
( Kleopatrimine"). Ten, anot archeologų, dir- 
bo egiptiečiai, vėliau graikai, romėnai, arabai ir 


Tipiškas smaragdo kristalas, 20 mm. Muco, 
Boyaka, Kolumbija 


Osmanijos turkai. Viduramžiais šios kasyklos 


buvo pamirštos, o XIX a os iš naujo. 
Manoma, kad puikiausi šių kasyklų smarag- 
dai saugomi Turkijos sultonų lobyje, Istam- 
bulo rūmuose Top-Kapi arba iraniečių loby- 
ne. Manoma, kad ten buvo rastas lęšio for- 


mos šlifuotas akmuo, per kurį, anot Plinijaus, 
gladiatorių kautynes stebėjęs imperatorius Ne- 
ronas. 
Žymiausi smaragdų telkiniai yra Kolumbijoje 
(juos inkai kasė dar prieš Amerikos atradimą). 
c ulyje apie 1537 m. smarag- 
dus atrado ispanai. Pirmosios žinomos ra- 
dimvietės Muzo (šiaurės vakaruose nuo Bo- 
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gotos), Chivor, Coscuez ir Pena Blanca. Daug 
gražių natūralių ir apdirbtų akmenų yra priva- 
čiose brangenybių kolekcijose Ispanijoje, Ira- 
no lobyje ir kai kuriuose muziejuose. Vieni 
didžiausių yra „Emilia“ (7025 ct), „Austriška- 
sis smaragdas" (2681 ct), vaza „Kolumbija“ 
(1976 ct), „Devonšyro Emeraldas" (kristalas, 
1384 ct) ir „Patricija“ (630 ct). Žinomos sma- 
ragdų radimvietės Brazilijoje - Sohoto, Alga- 
oihas, Carnaiba, Pilao Arcodo (Bahijas), Pela 
Ema, Santa Annados Ferros (Minas Žerajus), 
Santa Terezinka (Goias) ir kitos. Didžiausias 
braziliškas kristalas sveria 6300 ct. JAV sma- 
ragdų rasta Hiddenit Mine (Šiaurės Karolino- 
je) ir iš Mt. Mica (Njūri, Meine). Tarp didžiau- 
sių čia rastų akmenų yra „Stefensono sma- 
ragdas" (1438 ct), „Hidenito smaragdas" 
(1276 ct) ir „Stolenito smaragdas" (1270 ct). 
Europoje taip pat yra senų smaragdų telkinių. 


Žinomiausios radimvietės yra Rusijoje, prie To- 
kovajos upės, į šiaurę nuo Jekaterinburgo. 
Didžiausi čia rasti kristalai pavadinti „Kokovi- 
na” (1100 ct) ir „Garsiuoju uraliečiu" (3362 
ct). Istoriškai svarbūs smaragdų telkiniai Ha- 
bacho slėnyje, Austrijoje, buvę žinomi jau 
senovės romėnams. 

Greta kitų žymių smaragdų radimviečių minė- 
tinos ir kelios radimvietės Afrikoje, pvz. Micu 
(Zambija) arba Novello Cleims, Šikvanda, Ma- 
yliel Fanu Zimbabvėje arba Leydsdorpe (Pietų 
Afrikos Respublikoje). Šių brangakmenių tel- 
kiniai aptikti Nigerijoje, Ganoje, Tanzanijoje ir 
Namibijoje. Azijoje smaragdai kasami Indijo- 
je (Adžameryje, Udajpure), Pakistane (Gud- 
jarat-Kilh, Gandar, Tora-Tiga) ir Afganistane 
(Broken Hill, Aga Kau, Emnavill, Vegesatle Gre- 
ek, Glen Creck). 

Apdirbimas. Didelės vertės akmenys šlifuo- 


Drūza su smaragdo kristalais, 60 mm. Izumrud- 
nyje kopi, Uralas, Rusija. 


Trapiniai smaragdai, didžiausias-28,02 karatų ak- 


muo. Penja Blanka, Muco, Boyaka, Kolumbija. 


jami vadinamuoju „smaragdišku šlifavimu".. 
Tai pakopinis šlifavimo būdas. Gryni, skaidrūs 
akmenys šlifuojami taip pat ir briliantiniu bū- 
du, o mažiau vertingi - būgno formomis, ka- 
bošono plokštelėmis, rutuliais ir kt. Smarag- 
das - labai trapus, jautrus smūgiams, spau- 
dimui ir karščiui akmuo. Aukštesnėje nei 700° 
C temperatūroje praranda spalvą, bet su įpras- 
tomis rūgštimis nereaguoja. Dažniausiai sma- 
ragdas naudojamas kaip soliterinis juvelyrinis 
akmuo arba papildo dirbinius su deimantais. 
Beveik visuomet aptaisomas auksu. 
Panašūs mineralai. Verdelitas, apatitas, de- 
mantoidas, uvarovitas, diopsidas, dioptas, 
grosuliaras, hidenitas, olivinas. 

Imitacijos. Sintetinis smaragdas (Chatamo, 
Linde, Zilsono smaragdai), žalias špinelis, stik- 
liniai dubletai, užglaistyti spalvota lipnia mase. 
Identifikacija. Optinė, tankis, smaragdo lu- 
pa, Chelsėjo filtras. 

Patarimai. Nevalyti ultragarsu arba slėgiant. 
Saugoti nuo stiprių temperatūros svyravimų. 
Aliejumi ištepti akmenys gali prarasti savo spal- 
vą. Atsargiai, smaragdas trapus! 


Šlifuotas smaragdas, 5,28 karatai. Kolumbija. 
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AKVAMARINAS IT) 
(Berilo grupė) | 

Al,Be.[Si,0..)] | | 
Pavadinimas kilo iš jūros vandens || | | 
spalvos, lotyniškai „aqua marina”. 4 || 


Istorija. Akvamarinas — vienas mėgstamiau- 
sių brangakmenių. Labiausiai vertintas vidu- 
ramžiais. Pirmą kartą 1604 m. jį minėjo Boė- 
tius de Boodt. Dažni dideli akvamarinų krista- 
lai, turintys savo vardus ir istorijas. Jais puoš- 
tos karūnos, o specialiai nušlifuoti būdavo 
įstatyti į monstrancijų langelius. Jau 1300 m. 
iš akvamarino buvo nušlifuoti pirmieji lęšiai 
akiniams. Pasak viduramžių astrologų, šis ak- 
muo turi galią nuraminti audrą jūroje. Buvo 
tikima, kad akvamarinas užtikrina tvirtą drau- 
gystę ir teisingumą, jo savininko nekankina 
jokie rūpesčiai. j 

Astrologija. Tai - Vandenio, Žuvų, Svarstyklių 
bei Dvynių akmuo. 

Čakra. Gerklė. 

Poveikis kūnui. Stiprina širdį, gydo kvėpavi- 
mo takų, neurologines ligas, odos alergiją. 
Priežiūra. Plauti po tekančiu vandeniu ir nuo- 
lat įkrauti saulės šviesoje. 


| Taurinimas: kaitinimas. 


Spalva: nuo šviesiai mėlynos iki tamsiai 
mėlynos (Maksiakvamarinas), žaliai mė- 
lyna; saulės šviesoje akmenys blunka + 
Skaidrumas: permatomas, peršviečia- 
mas +» Blizgesys: stikliškas + Skiru- 
mas: nelygus, kriaukliškas + Skalumas: 
(0001) neskalus + Kietumas: 7,5-8, 
trapus + Brėžimo spalva: balta + Tan- 
kis: 2,6-2,80 + Lūžio rodiklis: N 
1,567-1,583, N, 1,572 iki 1,590 + Dve- 
jopas lūžimas: nuo 0,0005 iki 0,009 e 
Dispersija: 0,014 + Pleochroizmas: 
silpnas iki vidutinio + Liuminescenci- 
ja: nėra + Chemizmas:; spalva priklau- 
so nuo Fe?“ ir Fe** priemaišų + Ypatin- 
gi požymiai: kartais katės akies efektas + 


Kilmė. Pegmatitai, sąnašynai. 

Radimvietės. Žinomų radimviečių yra Brazili- 
joje, daugiausia Minas Zerajo valstijoje. Telki- 
nių esama Teofilo Otoni, Diamantinos, Rio Do- 
ce ir Sapucai apylinkėse. Kartu su akvamari- 
nais randami čia mineralai morganitas, lepi- 
dolitas, kartais kuncitas (Itambacuri). Kiti tel- 
kiniai yra Bahijo valstijoje (Veruga, Bomu Je- 
sus da Lapa) ir Espirito Santo. Akvamarinų 
sąnašynai kasinėjami Marambajoje nuo 1909 
m. Cia rastas 110,5 kg sveriantis kristalas. 
Panašių sąnašynų yra Rio Pedro bei Rio Con- 


Akvamarinas, 
59,86 karatai 
Dasu,Pakistanas 


Auksinis kryžius su akvamarinais ir deimantais, 
aukštis - 90 mm. Bohemijos meistrų darbas, XIX 
a. pirmoji pusė. 


tas (Bahijas). 

Labai gražūs, juvelyrinės kokybes akvamari- 
nai randami Madagaskaro saloje. Jie tamsiai 
mėlynos spalvos, bet yra ir žalių, iki smaragdi- 
nio žalumo (Bevoni, Antsanantra, Betsinoba, 
Andotra). JAV akvamarinų yra Kolorado vals- 
tijos pegmatituose, Meine ir Kalifornijoje (Pa- 
loje). Rusiški akvamarinai kilę iš Uralo ir Baika- 
lo sričių, gražių akmenų randama ir Ukraino- 
je. Kitos radimvietės yra Zimbabvėje (Bikity, 
Miami, Salisbury), Tanzanijoje, Namibijoje, 
Mozambike, Kenijoje, Pietų Afrikos Respub- 
likoje, Sri Lankoje, Birmoje, Indijoje, pasta- 
ruoju metu Palestinoje, Afganistane, Kinijoje 
ir Australijoje. Europoje akvamarinų esama 
Airijoje ir Norvegijoje. 

Sie akmenys visuomet buvo šlifuojami ir įtai- 
somi į karūnas. Anglijos karūnoje įtaisytas 920 
karatų akvamarinas. Nacionalinis muziejus 
Prahoje saugo didelį, šliftuotą brazilišką akme- 
nį, kurio svoris 988 karatai. Kiek mažesnį ak- 
vamariną (875 ct) galima pamatyti Britų mu- 
ziejuje, Londone. Dideli kristalai (iki 82 kg) 
buvo rasti 1796 m. Transbaikalo teritorijoje 
(Rusija). Kiti dideli kristalai „Martha Rocha", 
54 kg, ir „Jaceto“, 18 kg, buvo rasti Brazilijo- 
je. Manoma, kad didžiausias šlifuotas akva- 
marinas sveria 2594 karatus (dydis- 
146x47x38 mm). Daugelis šių šlifuotų uni- 
kalių akmenų saugomi Smitsono institute, 


Vašingtone, arba Amerikos gamtos istorijos 
muziejuje, Niujorke. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 51 
raižiniai. 

Panašūs mineralai. Sintetinis špinelis ir ko- 
rundas, stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 

Patarimai. Jei nėra intarpų, valymas sunku- 

mų nekelia. Atsargiai, akvamarinas trapus! 


Akvamarino kristalas, 127 mm. Šigara, 
Pakistanas. 


HELIODORAS 


(Berilo grupė) 
Al,Be,[Si,0.,)] 


Pavadintas pagal saulės geltoną 
spalvą (graikiškai „helios“ — saulė). 


PS] |Alojoje jae 


Spalva: geltona su žaliais arba medaus 
spalvos atspalviais, aukso, citrinos gel- 
tonumo (auksinis berilas, deividsoni- 
tas) + Skaidrumas: permatomas, per- 
šviečiamas + Blizgesys: stikliškas + 
Skirumas: nelygus, kriaukliškas + Ska- 
lumas: (0001) neskalus + Kietumas: 
7,5-8, trapus + Brėžimo spalvos: balta 
+ Tankis: 2,72 + Lūžio rodiklis: N, 
1,566-1,584, N, 1,570 olo 1,591 + 
Dvejopas lūžimas: nuo 0,005 iki 0,009 
+ Dispersija: 0,014 ° Pleochroizmas: 
silpnas + Liuminescencija: nėra ° 
Chemizmas: spalva priklauso nuo Fe3+ 
priemaišų + Ypatingi požymiai: kar- 
tais asterizmas ir katės akies efektas + 
Taurinimas: kaitinimas, švitinimas. 


Istorija. Pirmą kartą buvo rastas 1910 m. Na- 
mibijoje. Dėl švelnių atspalvių ir aukštos ko- 
kybės tai visada vertintas brangakmenis. 
Astrologija. Tai - po Liūto ženklu gimusiųjų 
akmuo. 

Čakra. Bamba. 

Poveikis kūnui. Teigiamai veikia virškinimo 
traktą. 

Priežiūra. Kaip smaragdo. 

Kilmė. Pegmatitai. 

Radimvietės. Pirmą kartą rasti Namibijoje, 
Otavi ir Riosingo apylinkėse. Namibijos helio- 
doruose yra urano priemaišų, todėl jie šiek 
tiek radioaktyvūs. Šių akmenų aptinkama Ma- 
dagaskaro saloje ir Majamio, Bikitos bei Sa- 
lisbury pegmatituose. Pastaruoju metu Brazi- 
lija — vėl žinoma heliodorų tiekėja. Akmenys 
glūdi Minas Žerajo valstijoje esančiuose peg- 
matituose (Santa Maria do Sugau ir Virgen da 
Lapa) ir Bahijuje (Veruga). Cia randamų kris- 
talų ilgis — iki 70 cm. Unikalūs, tamsiai rudi, 
auksinio atspalvio berilai randami Governador 
Valadares regione (Minas Žerajas, Brazilija). 
Daugiaspalviai heliodorai yra iš Mount Mica, 
Meino valstijoje (JAV). Didesni nei 5 cm kris- 
talai randami Urisos valstijoje Indijoje. Nuo 


Tipiškos išvaizdos heliodoro kristalas, 75 mm. 
Volynė, Ukraina. 


senų laikų žinomi auksiniai berilai iš Šri Lan- 
kos. Bene didžiausi ir gražiausi heliodorai ap- 
tinkami Ukrainoje Žitomiro vietovėje esančiuo- 
se pegmatituose. Didžiausias geltonai žalias 
akmuo buvo 35x15 cm dydžio. Heliodorų 
randama ir Urale (Murzinkoje), Transbaikalo 
srityje bei Švedijoje (prie Varutrasko). 

Muziejų rinkiniuose daugiausia saugoma šli- 
fuotų akmenų, sveriančių daugiau nei 100 
karatų. Smitsono institutas Vašingtone turi šli- 
fuotą geltoną berilą, kurio svoris 133,5 kara- 
to, ir vieną katės akies heliodorą iš Madagas- 
karo, sveriantį 43,5 karato. Britų muziejuje, 
Londone, puikuojasi šlifuotas geltonas helio- 
doras (sveria 82,25 ct) bei kristalas iš Mada- 


Auksiniai berilai, didžiausio akmens svoris - 21 
karatas. Volodarskas-Volynskas, Ukraina. 


gaskaro (ilgis 27 cm, svoris - 4 kg). Royal 
Ontario muziejuje, Toronte, yra geltonas šli- 
fuotas heliodoras iš Brazilijos. Jis sveria 78,8 
karatus. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
raižiniai. 

Panašūs mineralai. Safyras, topazas, kubik 
cirkonia (kc), chrizoberilas, citrinas, brazilia- 
nitas. 

Imitacijos. Sintetinis špinelis, fianitas, IAG, 
stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Jei nėra intarpų, valymas nesudė- 
tingas. Atsargiai, heliodoras trapus! 
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MORGANITAS G p Spalva: rausva, rausvai raudona, viole- 
54 (Berilo grupė) 3 T tinė e Skaidrumas: permatomas, per- 


šviečiamas + Blizgesys: stikliškas + Ski- 


AL,Be,[Si,O rumas: nelygus, kriaukliškas + Skalu- 
Pavadintas pagal ||| | mas: (0001) neskalus + Kietumas: 
amerikiečių ko ekcionieriaus Džono 7,5-8, trapus + Brėžimo spalva: balta 
Morgano Vyresniojo pavardę, 1911 m. e Tankis: 2,71 iki 2,90 + Lūžio rodik- 


lis: N 1,572-1,592, N, 11,578-1,600 
e Dvejopas lūžimas: nuo 0,008 iki 
0,010 + Dispersija: 0,014 + Pleoch- 


Istorija. Ši reta berilo atmaina morganito var- kailis prip x vs i 
du žinoma nuo 1911 metų (panašios spal- | Mas“ spalva lemia CS LI Mn priemai. 
vos berilai iš Rusijos buvo pavadinti „VOrob- šos + Ypatingi požymiai: kartais katės 
jovitais" rusų minerologo V. J. Vorobjovo akies efektas + Taurinimas: kaitinimas, 
garbei). švitinimas. 

Astrologija. Svarstyklės, Jautis. 

Čakra. Širdis. Priežiūra. Kaip smaragdo. 


Poveikis kūnui. Valantis, teigiamai veikia širdį. Kilmė. Pegmatitai, sąnašynai. 


Morganito drūza, 
plotis - 105 mm. 
Pala, Kalifornija, 
JAV. 


Slifuotas morganitas, 191,60 karatų. Kasykla Whi- 
te Queen (Baltoji karalienė), San Diego Co., Ka- 
lifornija, JAV. 


Radimvietės. Randamas JAV, Ramonos ir 
Palos vietovėse, Kalifornijoje. Kartu su juo 
būna įvairiausių turmalino atmainų. Morgani- 
tų esama ir netoli Notway, Meino valstijoje. 
Žymių telkinių yra Brazilijoje, ypač Minas Že- 
rajo valstijoje (Alto do Gis). Akmenys iš Ma- 
haritros aiškiai rausvi, labai geros kokybės. Kai 
kurie ir šlifuoti akmenys sveria iki 500 karatų. 
Anjanabonoina lobyje buvo rasta iš morgani- 
to pagaminta nedidelė, 11x6 cm dydžio sta- 
tulėlė. St. Peterburgo muziejaus rinkiniuose 
saugomas netgi 598,7 karatus sveriantis šli- 
fuotas akmuo ir morganito grynuolis iš Ma- 
dagaskaro, kuris sveria 5 kg. Smitsono insti- 
tute, Vašingtone, puikuojasi facetiniu būdu 
šlifuoti morganitai, sveriantys nuo 56 iki 287 
karatų, Royal muziejuje, Toronte, saugomas 
118,6 karatų svorio morganitas. Visi šie ak- 
menys rasti Madagaskare arba Brazilijoje. Ki- 
tos žinomos morganitų radimvietės yra Mo- 
zambike (Alto Ligonha apylinkėse), Zimbab- 
vėje, Namibijoje, Kinijoje, Rusijoje (Urale), 
Italijoje (Elbos saloje) ir Kazachstane. Rau- 
donasis berilas, vadinamas „biksbitu“, aptin- 
kamas Wah Wah Mountain (JAV). Čia randa- 


mi akmenys, kurie nešlifuoti sveria ne dau- 
giau kaip 10 karatų. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
raižiniai. 

Panašūs mineralai. Topazas, safyras, špi- 
nelis, kuncitas. 

Imitacijos. Sintetinis špinelis, kc, IAG, stik- 
las, sintetinis morganitas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Jeigu nėra intarpų, valyti nesun- 
ku. Saugoti nuo karščio. Dienos šviesoje ak- 
muo praranda spalvą. Atsargiai, jis trapus! 


Raudonas berilo kristalas, „Biksbitas”, aukštis - 17 
mm. Violet Claim, Wah Wah Mountain, Juta, JAV 
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Be, [Si0,] | 


FENAKITAS £ X 


Pavadinimas kilęs iš N 
graikų kalbos žodžio „phenas” — 
apgavikas (jis buvo painiojamas su kvarcu). 


Istorija. Aprašytas 1833 metais. Labai retai 
naudojamas kaip juvelyrinis brangakmenis. 
Kilmė. Pegmatitai, sąnašynai. 

Radimvietės. Dideli kristalai (iki 18 cm) randami 
Habacho slėnyje, Austrijoje. Rusijoje (Urale) ap- 
tikti iki 18 cm dydžio kristalai. Geltonų ir šviesiai 
raudonų fenakitų yra Brazilijoje, JAV, Meksikoje, 
Šri Lankoje (garsus šlifuotas 569,0 karatus sve- 
riantis akmuo), Birmoje, Tunise ir Madagaskare. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas. 

Panašūs mineralai. Kalnų krištolas, topa- 
zas, apatitas. 


Spalva: bespalvė, geltona, rausva, vyno 
geltonumo, ruda + Skaidrumas: per- 
matomas, peršviečiamas + Blizgesys: 
stikliškas + Skirumas: kriaukliškas + 
Skalumas: (1120) neskalus + Kietu- 
mas: 7,5-8, trapus + Brėžimo spalva; 
balta + Tankis: 2,93-3,00 + Lūžio ro- 
diklis: N, 1,670, N, 1,654 + Dvejopas 
lūžimas: 0,016 + Dispersija: 0,015 + 
Pleochroizmas: žymus, bespalvis iki 
oranžinio geltonumo + Liuminescenci- 
ja: kartais Šviesiai violetinė iki rausvumo 
e Chemizmas: rūgštyse netirpsta + 
Ypatingi požymiai: nėra » Taurinimas: 
nežinomas. 


Imitacijos. Sintetinis fenakitas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Beveik nepavojinga valyti ultragar- 
su ir garais. 


Fenakitas iš Uralo, didžiausias akmuo - 10 kara- 
tų. Malyševo, Uralas, Rusija. 


EUKLAZAS 


AlBe(OH)(Si0,)] 


Taip pavadintas 
dėl didelio skalumo 
(graikiškai „eu“ — geras, o „klasis“ - lūžti). 


SGI [||| || 


Istorija. Nors šis akmuo aprašytas jau 1792 metais, 
dar ilgai nebuvo naudojamas kaip brangakmenis. 
Kilmė. Pegmatitai. 

Radimvietės. Turtingų mėlynų ir žalių euklazų 
telkinių yra Brazilijoje (iki 4 cm dydžio). Iš čia 
atvežti šlifuoti akmenys, sveriantys iki 25 kara- 
tų. Dideli euklazo kristalai (iki 8 cm) randami 
Zimbabvėje, Ugandoje, Zaire, Pietų Afrikos Res- 
publikoje, Rusijoje, Norvegijoje ir Austrijoje. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 


Euklazo kristalas, 21 mm. Hope Mine, Miami, 
Zimbabvė. 


Spalva: bespalvė, žalsva, mėlyma + 
Skaidrumas: permatomas, peršviečia- 
mas + Blizgesys: stikliškas, deimantinis 
+ Skirumas: kriaukliškas + Skalumas:; 
yy idealiai skalus + Kietumas: 6,5- 

5 + Brėžimo spalva: balta + Tankis: 
3.0-3,1 e Lūžio rodiklis: N, 1,652, N, 
1,656, N, 1111,672 ° Dvejopas lūži- 
mas: nuo '0, 019 iki 0,025 » Dispersija: 
0,016 + Pleochroizmas: silpnas iki in- 
tensyvaus, gelsvas iki mėlynai žalio + Liu- 
minescencija: kartais tamsiai raudona, 
nežymi + Chemizmas: spalva atsiranda 
dėl Cr+ e Ypatingi požymiai: nėra + 
Taurinimas: nežinomas. 


Panašūs mineralai. Akvamarinas, hidenitas, 
topazas. 

Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Tankis, kietumas, optinė. 
Patarimai. Saugoti nuo mechaninių pažeidi- 
mų. Valyti ultragarsu pavojinga, niekada ne- 
valykite garais. 


| 
| 
| 
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ANDALŪZITAS > 
A,[0(Si0,)] 

Pavadinimas kilęs nuo | | 
Andalūzijos, radimvietės Ispanijoje. 


Lee [To ] Į 


Istorija. Gamtoje andalūzitas randamas daž- 
nai, bet retai naudojamas kaip brangakmenis. 
Kilmė. Metamorfitai, pegmatitai, sąnašynai. 

Radimvietės. Minerologinė radimvietė Anda- 
lūzijoje (Ispanijoje). Svarbių telkinių esama 
Brazilijoje. Cia randami andalūzito kristalai sve- 
ria 75-100 ct; iš jų šlifuojami gražūs, faceti- 
niai akmenys. Brazilijos sąnašynų telkiniuose 
aptinkama ir rausvų andalūzitų. Daugiausia jų 
randama Minas Zerajo bei Espirito Santo vals- 
tijose. . 

Andalūzitų yra ir Sri Lankos brangakmenių 
sąnašynuose, pavieniai akmenys randami In- 
dijoje ir Birmoje (tamsiai rudi kristalai). Ameri- 
kos žemyne jų pasitaiko JAV (Kalifornijoje, 
Meine, Konektikute ir Niū Meksike) bei Kana- 
doje, Kvebeko provincijoje. Australijoje jie ran- 
dami sąnašynuose. Rusijoje andalūzitai ap- 
tikti Nerčinsko apylinkėse. Neseniai gražių kris- 
talų (iki 20 cm) buvo rasta Uzbekistane. Viri- 
dinai kasami Svedijoje (Ultevyje). Vokietijoje, 
Čekijoje ir Austrijoje randami ne tokie koky- 
biški andalūzitai. Labai reti mėlynieji andalūzi- 
tų kristalai iš Belgijos. 

Didesni šlifuoti akmenys - tikra retenybė. Smit- 


Spalva: pilka, raudonai pilka, rausva, vio- 
letinė, mėlyna, retkarčiais žalia (viridinas) 
+ Skaidrumas: nuo permatomo iki per- 
šviečiamo + Blizgesys: stikliškas, mati- 
nis + Skirumas: nelygus + Skalumas; 
(110) skalus + Kietumas: 6,5-7,5, tra- 
pus + Brėžimo spalva: balta + Tankis: 
3,13-3,17 » Lūžio rodiklis: Np 1,629- 
1,640, Nm 1,633-1,644, Ng 1,638- 
1,650 + Dvejopas lūžimas: nuo 0,007 
iki 0,011 + Pleochroizmas: ryškus, žy- 
mus, nuo alyvinio žalumo iki raudono + 
Liuminescencija: silpna, nuo žalios iki 
geltonai žalios + Chemizmas: spalva at- 
siranda dėl Mn priemaišų (atmaina - vi- 
ridinas) + Ypatingi požymiai: retkarčiais 
katės akies efektas + Taurinimas: kaiti- 
nant. 


sono institute, Vašingtone, galima grožėtis 
dviem rudais šlifuotais andalūzitais. Vienas sve- 
ria 28,3 karatų, kitas, žaliai rudas, - 13,5 kara- 
tų. Abu atvežti iš Brazilijos. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Verdelitas, rubelitas, chri- 
zoberilas. 

Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Saugoti nuo mechaninių pažeidi- 
mų. Valyti nesudėtinga. 


Andalūzitas, šlifuotas briliantiniu būdu, 4 mm. 


CHIASTOLITAS 


(Andalūzito atmaina) 
AI [O(Si0,)] 


Pavadintas pagal akmens skerspjūvyje mato- 
mą būdingą kryžių (“chiastos” — kryžius). 


E- ME A 


Istorija. Jau nuo gilios senovės dėl skerspjū- 
viui būdingo kryžiaus buvo naudojamas amu- 
letams gaminti. 

Kilmė. Metamorfitai. 

Radimvietės. Chiastolitai randami eglėmis 
apaugusiuose Vokietijos kalnuose. Jų aptinka- 
ma prie Santiago de Compostela (Ispanija), 
Bretanijoje bei Pirėnų kalnuose (Prancūzija). 
Anglijoje šie akmenys reti. Rusijoje chiastolitų 
esama Transbaikalo srityje. Gražių akmenų rasta 
Bona apylinkėse Alžyre bei daugelyje vietovių 
Arizonoje, JAV. Turbūt gražiausi chiastolitai rasti 
Australijoje, Bimbovri vietovėje. Neseniai ver- 
tingų akmenų buvo aptikta ir Kinijoje. 
Apdirbimas. Lentelinis šlifavimas, kabošonai, 
natūralūs neapdirbti akmenys. 


Šlifuoti, truputį padidinti chiastolitai. Abu viršuti- 


niai akmenys rasti Kinijoje, visi kiti Bimbowrie, 
Australijoje. 


Spalva: pilka, ruda + Skaidrumas: ne- 
permatomas + Blizgesys: matinis ° 
Skirumas: nelygus + Skalumas: (110) 
skalus + Kietumas: 6,5-7,5, trapus + 
Brėžimo spalva: balta + Tankis: 3,13- 
3,17 » Lūžio rodiklis: N, 1,629-1,640, 
Nm 1,633-1,644, N, 1,638-1,650 +» 
Dvejopas lūžimas: 0,007-0,011 + 
Pleochroizmas: ryškus, žymus, nuo 
alyvinio žalumo iki raudono + Liumi- 
nescencija: silpna, nuo žalios iki gelto- 
nai žalios + Chemizmas: spalva atsi- 
randa dėl Mn priemaišų + Ypatingi po- 
žymiai: nėra + Taurinimas: nežinomas. 


Panašūs mineralai. Nėra. 

Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, būdingas kryžius. 
Patarimas. Valyti nesunku. 


CIRKONAS 


Zr[SiO,) 


Istorija. Cirkonas žinomas nuo senų laikų, 
minėtas jau Teofrasto. XV ir XVI amžiuje tai 
buvo madingas akmuo (ypač jo atmaina žar- 
gonas). Cirkono atmaina hiacintas nešiotas 
kaip talismanas, saugantis nuo skausmų ir 
nuodų (šią savybę minėjo jau Aristotelis). Vi- 
duramžiais tai buvo išminties akmuo. Jis sau- 
gojo nuo piktųjų dvasių ir blogų sapnų, žadi- 
no apetitą, malšino troškulį ir stiprino nervus. 
Astrologija. Tai - Vandenio akmuo. 

Čakra. Kakta. 

Poveikis kūnui. Gydytis pridėjus akmenį (ser- 
gant plaučių ligomis, alergijomis) ir „cirkoni- 
niu vandeniu" (kepenis ir kasą). 

Priežiūra. Iškraunamas po tekančiu vande- 
niu. 

Kilmė. Magmatitai, pegmatitai, sąnašynai. 
Radimvietės. Gamtoje aptinkami dažnai, bet 
didelius, gražius kristalus sudaro retai. Jų ran- 


Spalva: skaidri (matūra deimantas), gel- 
tona (žargonas), raudona, oranžinė (hia- 
cintas), Žalia, mėlyna (starlitas), ruda ir 
juoda + Skaidrumas: permatomas, per- 
Šviečiamas + Blizgesys: stikliškas, dei- 
mantinis, riebalų + Skirumas: kriaukliš- 
kas + Skalumas: (110) neskalus ° Kie- 
tumas: 6,5-7,5 + Brėžimo spalva: bal- 
ta » Tankis: 3,9-4,8 + Lūžio rodiklis; 
N, 1,78-2,01, N 1,81-1,97 + Dvejo- 
pas lūžimas: 0,059 (žaliuose akmeny- 
se nėra) + Dispersija: 0,039 + Pleoch- 
roizmas:ryškus, ypač mėlynuose akme- 
nyse + Liuminescencija: geltona, oran- 
žinė, žaliai geltona, kartais jos nebūna + 
Chemizmas: spalva atsiranda dėl Y, Nb, 
Vir lantanoidų priemaišų + Ypatingi po- 
žymiai: kartais radioaktyvūs, retkarčiais 
katės akies efektas + Taurinimas: kaiti- 
nant (oksidacinis arba redukcinis degi- 
nimas). 


dama Renfreve, Kanadoje (kristalai iki 7 kg), 
Miase, Urale, Rusijoje (kristalai iki 3,5 kg). 
Visų spalvų juvelyriniai akmenys aptinkami Šri 
Lankoje, Ranaputros ir Mataros vietovėse. 
Gelsvus ir mėlynus akmenis kasa Kha vieto- 
vėje, Tailande, o švelnių spalvų žargonus — 


Įvairiaspalviai cirkono rieduliukai, 10 mm. Šri 
Lanka. 


Šlifuoti cirkonai, 1,92 ir 2,45 karatų. 


Anaki apylinkėse Australijoje ir Birmoje prie 
Mogoko. Kai kuriems iš jų būdingas katės 
akies efektas. Panašių cirkonų randama ir Viet- 
name, Kambodžoje. Raudonųjų hiacintų esa- 
ma Rusijoje (Urale), Madagaskare bei Pran- 
cūzijoje. Geltonieji bei gelsvai rudi hiacintai 
aptinkami Australijoje, Pietų Afrikos Respub- 
likoje, Tanzanijoje ir Brazilijoje. Labai retai ran- 
dami natūralūs starlitai (prie Kha, Tailande, 
Kambodžoje ir Šri Lankoje). Dažniausiai jie 
gaunami iki 800-1000 *C kaitinant hiacintus. 
Kartais saulės šviesoje starlitų spalva išblun- 
ka. Tikriausiai didžiausi ir gražiausi šlifuoti cir- 
konai saugomi Smitsono institute, Vašingto- 
ne. Cia eksponuojami rudas, šlifuotas akmuo, 
sveriantis 118,1 ct, ir gelsvai rudas cirkonas 
iš Šri Lankos (97,6 ct), raudonai rudas iš Bir- 
mos (75,8 ct), rudas (64,2 ct) ir mėlynas 
(103,2 ct) iš Tailando, 23,5 karatų žalias ak- 
muo iš Šri Lankos. Šlifuotas žaliai mėlynas 
cirkonas (208 ct), rastas Šri Lankoje, saugo- 
mas Amerikos gamtos muziejuje, Niujorke. 
Mėlynų cirkonų yra Royal Ontarijo muziejuje, 
Toronte, jų svoris 61,62 ct bei 17,8 ct. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
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Panašūs mineralai. Safyras, akvamarinas, to- 
pazas, sinhalitas, titanitas. 

Imitacijos. Sintetinis špinelis, rutilas, stiklas. 

Patarimai. Valyti ultragarsu arba garais pavo- 
jinga. Kai kurie akmenys kaitinant arba švie- 
soje paranda spalvą. 

Cirkonai, šlifuoti briliantiniu būdu, didesnio ak- 


mens svoris - 9 karatai. Trubka Mira, Mironovo, 
Jakutskas, Rusija. 
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GRANATAS A 


XY, [Si0,]; ; žy > a 
X2* -Mg, Fe, Ca, Mn Na > 
Y3+ -Mg, Fe, Cr, Ti Zr, VM j 
Pavadinimas kilęs nuo 

lotynų kalbos žodžio „granatus“ — Ados 


e |Ajojojej* 


Istorija. Nuo seno mėgiamas akmuo. Tai liu- 
dija skitų kapų radiniai (VI-IV a. pr. Kr.). Plini- 
jus Vyresnysis granatus kartu su kitais raudo- 
nais akmenimis vadino „karbunkulais“. Plini- 
jaus Vyresniojo laikais almandinai buvo vadi- 
nami „carbuncul alabandicus". Iš visų gra- 
natų grupės bene labiausiai mėgtas piropas. 
XVI a. daug jo buvo apdirbta Bohemijoje. Se- 
niau jį nešiodavo ant kaklo nuo piktos akies. 
Dar ir dabar tikima jo galiomis. Manoma, kad 
jis stiprina gyvybingumą, saugo nuo priešų ir 
skatina fantaziją. Tai meilės akmuo. 

Astrologija. Granatas - po Avino ženklu gi- 


Tipiškas almandino kristalas, 50 mm. Russel 
Masačiūsetsas, JAV. 


Spalva: raudona (piropas), rudai rau- 
dona (spesartinas, andraditas), violeti- 
niai raudona (almandinas, rodolitas), 
rausva (rodolitas), žalia (grosuliaras, an- 
draditas, uvarovitas), geltonai žalia (gro- 
suliaras), juodai ruda, juoda (melanitas), 
bespalvė (grosuliaras) + Skaidrumas: 
permatomas, peršviečiamas + Blizge- 
sys: stiprus, stikliškas + Skirumas: 
kriaukliškas, rakštinis + Skalumas: (110) 
nežymus + Kietumas: 6,5-7,5, trapus 
+ Brėžimo spalva: balta + Lūžio rodik- 
lis/Tankis: Piropas (rodolitas) nuo 1,730 
iki 1,766/3,79-3,89; almandinas nuo 
1,750-1,830/3,95 iki 4,30; grosuliaras 
(hesonitas, cavoritas, romancovitas, ro- 
zolitas) 1,720-1,800/3,40-3,71; andra- 
ditas (demantoidas, topazolitas, mela- 
nitas) 1,880-1,940/3-3,70-4,10; uva- 
rovitas nuo 1,74 iki 1,87/3,40-3,80; 
spesartinas 1,790-1,810/3,80-4,25 + 
Dvejopas lūžimas: nėra + Dispersija: 
0,022-0,057 + Pleochroizmas: nėra + 
Liuminescencija: nėra + Chemizmas: 
spalva atsiranda dėl Cr?* ir Fe?+ priemai- 
šų + Ypatingi požymiai: asterizmas, ka- 
tės akies, aleksandrito efektai + Taurini- 
mas: nežinomas. 


musių akmuo. Senovės graikai piropą laikė 
Liūto, o kiti - Ožiaragio akmeniu. 

Čakra. Pradinė. 

Poveikis kūnui. Reguliuoja kraujo spaudi- 
mą, skatina raudonųjų kraujo kūnelių susida- 
rymą, juo gydomos reumatinės ligos bei są- 
narių uždegimai, teigiamai veikia psichiką, stip- 
rina seksualinį aktyvumą. 

Priežiūra. Iškrauti po tekančiu vandeniu, po 
to panardinti į stiprų valgomosios druskos tir- 
palą ir įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Magmatitai, metamorfitai, dažnai są- 
našynai, rečiau pegmatitai. 

Radimvietės. Piropai randami daugelyje pa- 
saulio šalių. Tradicinės kasyklos ir apdirbimo 
vietos yra Bohemijoje ( Bohemijos granatai"), 
kur sąnašynų telkiniai užima maždaug 70 km? 
plotą. Kitos žymios radimvietės — Pietų Afri- 
kos Respublikoje, ypač Kapo provincijoje 
(“Kapo rubinai"). Čia randami kiek didesni 


Grosuliaro kristalas, 17 mm. Jeffry kasykla, As- 
bestos, Kvebekas, Kanada. 


piropai nei Bohemijoje. Nedidelių telkinių yra 
Rusijoje, ypač Jakutsko regione, kur jie, pa- 
našiai kaip Pietų Afrikos Respublikoje, randa- 
mi kartu su deimantais. JAV daugiausia piro- 
pų aptinkama Kolorado ir Arizonos valstijose 
Žymiausias yra „Arkanzaso rubinas". Mažes- 
nių telkinių yra Niū Meksike ir Jutoje. Piropų 
buvo rasta ir Brazilijoje, Argentinoje, Australi- 
joje (Anakie), Tanzanijoje (iki 25 kg, juvelyri- 
nės kokybės), Zaire, Zimbabvėje bei Mongo- 
lijoje (Šavarim-Karam regione). Pastaruoju 
metu dideli piropų telkiniai aptikti Nigerijoje, 
Panyamo apylinkėse. 

Rodolitas — tai granato atmaina, kuri pagal 
sandarą turi ir piropo, ir almandino savybių. 
Jis kasamas Šri Lankoje, Zimbabvėje, Kenijo- 
je ir Tanzanijoje.A/mandinai — labiausiai pa- 
plitę granatų grupės akmenys. Gausių telkinių 
yra Pietų Indijoje ir Šri Lankoje. Geros koky- 
bės akmenys randami Mongolijoje (Altan- 
Chuduk), Brazilijoje (Minas Žerajo valstijoje) 
bei JAV (Niujorke). Garsūs akmenys iš Fort 
Vrangelio salos, Madagaskaro, Austrijos, Če- 
kijos, Norvegijos bei Rusijos. Grosuliarai pir- 
miausia buvo rasti Šri Lankoje bei Rusijoje 


à ka h 


(Viliujaus upėje), Tanzanijoje (Umba River), 
Kenijoje, Meksikoje ir JAV (Kalifornijoje, Va- 
šingtone). Pietų Afrikos Respublikoje rasti gro- 
suliarai vadinami „Transvalio žadeitais”. Ru- 
dai juodi romancovitai kasami Suomijoje, 0 
rudi kristalai Aesonitai - Čekijoje, Rusijoje ir 


Andraditas, 14 mm. Sonora, Meksika 
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Ispanijoje. Smaragdinio žalumo cavoritų ran- 
dama Tanzanijoje (iki 5 cm dydžio kristalai), 
Cavo nacionaliniame parke, Kenijoje bei Uz- 
bekistane. Pastaruoju metu į rinką patenka 
žaliavos iš Malio - čia randami geltoni, nuo 
rudai oranžinių iki žalių atspalvių akmenys. 

Meksikoje kasami juvelyrinės kokybės andra- 
ditai (iki 1 cm dydžio kristalai), jie randami ir 
Graikijos Serifos saloje, Velso princo (Prince 
of Wales) saloje, Aliaskoje (iki 7 cm dydžio 
kristalai) bei Rusijoje (Kolos pusiasalyje). Vo- 
kietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje žinomi juodi, 
nepermatomi melanitai. Gražūs, smaragdi- 
nio žalumo demantoidai dažniausiai randa- 
mi šalia chromito telkinių Rusijoje (Urale), Ita- 
lijoje (Val Malenco) bei JAV (Arizonoje). To- 
pazolitai — labai retai aptinkama granatų at- 
maina. Jų randama Rusijoje (Urale), Italijoje 
(Val Malenco) ir JAV (Arizonoje esama net iki 
5 cm dydžio kristalų). Alyvinio žalumo akme- 
nų būna Kalifornijoje, Šri Lankos sąnašynuo- 
se, rečiau Sveicarijoje. Uvarovitas — retas gra- 
natas, taip pat dengiantis chromito plyšių sie- 
neles. Pasaulyje žinomos jo kasyklos Rusijo- 


Grosuliarų andraditų spalvos, didžiausias ak- 
muo - 5 karatai. Diakon, Malis. 


je (Urale). Gražių akmenų randama Turkijoje, 
Irane, Pietų Afrikos Respublikoje, Etiopijoje 
bei JAV (Oregone). Spesartinai gamtoje ap- 
tinkami dažnai, bet retai pasitaiko juvelyrinės 
kokybės akmenų. Neseniai labai gražūs ir di- 
deli (iki 2 cm) spesartino kristalai buvo rasti 
Gilgito srityje, Pakistane. Jų yra ir Šri Lankoje, 
Brazilijoje, JAV, Meksikoje, Tanzanijoje (iki 5 
cm dydžio kristalai), Kenijoje bei Graikijos Se- 
rifos saloje (iki 1 cm dydžio). 

Nemažai įvairių šlifuotų granatų saugoma Smit- 
sono muziejuje, Vašingtone. Tai, pvz., 174 ir 
67,3 karatų almandinai (iš Idaho), 64,2 karatų 
grosuliaras (iš Šri Lankos), andraditas, sverian- 
tis 10,4 ct (iš Rusijos), rodolitas, 74,3 ct (iš 
Tanzanijos) bei spesartinas, 109 ct (iš Brazili- 
jos). Didžiausias šlifuotas piropas sveria 633,4 
karatų (rastas Bohemijoje). Šie duomenys re- 
miasi tik literatūriniais šaltiniais. Ulrike von Lö- 
witzow granatų kolekcijoje yra didžiausias, 13,2 
karatų sveriantis piropas (iš Bohemijos). 


Almandinas. 
Stikine River, 
Wrangel, 

Aliaska, JAV. 


Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
miniatiūriniai raižiniai. 

Panašūs mineralai. Špinelis, rubinas, sma- 
ragdas, vezuvianas, chromdiopsidas. 


Granatai: rodolitas 10,50 karatų, cavoritas 3,39 
karato, spesartinas -16,45 karato. 


Imitacijos. Špinelis, stiklas, IAG, sintetinis ko- 
rundas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Staiga pakitus temperatūrai akmuo 
gali įskilti. Nevalyti garuose. 
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TURMALINAS ~> 


Ya lOH 0,),(Si,0„)] | 
yi -Fe,Mg,Ca, Mn, (Li+Al) 
2*-Al,Fe 


Pavadinimas pagal sinhalų 
kalbos žodį „turmali" — daugiaspalvis. 


Istorija. 1703 metais olandai į Europą iš Šri 
Lankos atvežė akmenų, vadinamų „turmali". 
Jau ir anksčiau rubelitai buvo naudojami kaip 
brangakmeniai. Juos menininkai nešiojo kaip 
talismanus, turinčius sužadinti menininko kū- 
rybines galias. Dėl elektrinių savybių buvo nau- 
dojami energijos perdavimui. Turmalinas ta- 
po spiritistų akmeniu. 


Elbaito kristalas ant albito, 45 mm. Lavra do Cru- 
siero, Minas Zerajas, Brazilija. 


Spalva: bespalvė (achroitas), raudona 
(rubelitas), mėlyna (indigolitas, dravitas, 
šerlas), žalia (verdelitas, uvitas, dravitas), 
geltona (elbaitas, cilaizitas), ruda, gelto- 
nai ruda (dravitas, buergeritas), juoda 
(šerlas, uvitas, buergeritas), daugiaspalvė 
(elbaitas, lidikoatitas) + Skaidrumas: nuo 
permatomo iki peršviečiamo + Blizge- 
sys: stikliškas + Skirumas: nelygus, 
kriaukliškas + Skalumas: (1011) neska- 
lus + Kietumas: 7-7,5 + Brėžimo spal- 
va: balta + Tankis: 3,02-3,41 + Lūžio 
rodiklis/Dvejopas lūžimas: Elbaitai 
(achroitas, indigolitas, rubelitas, verdeli- 
tas) N, 1,615-1,620, N, 1,640-1,655/ 
nuo 0,025 iki 0,035; dravitas N, 1,610- 
1,632, N,1,635-1,661/ nuo 0,026 iki 
0,026; šerlas N, 1,625-1,650, No, 
1,655-1,675/ nuo 0,025 iki 0,035; lidi- 
koatitas N, 1,621, N, 1,637/ 0,016; ci- 
laizitas N, 1,622-1,623, N, 1,645- 
1,648/ nuo 0,0023 iki 0,028; uvitas N, 
1,612-1,639, N, 1,632-1,660/ nuo 
0,017 iki 0,021; buergeritas N, 1,655- 
1,670, N, 1,735/ nuo 0,065 iki 0,080 + 
Dispersija: 0,017 + Pleochroizmas: 
stiprus dichroizmas + Liuminescenci- 
ja: kartais geltona (dravitas), žalia, mė- 
lyna (elbaitas, lidikoatitas), tamsiai violę- 
tinė (achroitas) arba jokios (šerlas) + 
Chemizmas: ryški spalva atsiranda dėl 
Li, Mn ir Cr priemaišų, kylant temperatū- 
rai iki 150-650 °C spalva stiprėja » Ypa- 
tingi požymiai: katės akies efektas, ret- 
karčiais aleksandrito efektas + Taurini- 
mas: švitinimas, kaitinimas. 


Astrologija. Žuvys, Skorpionas. 

Čakra. Širdis. 

Poveikis kūnui. Apsaugo nuo silpnumo prie- 
puolių, stiprina atmintį. 

Priežiūra. Nuplauti vandeniu, įkrauti saulės 
šviesoje. 

Kilmė. Pegmatitai, metamorfitai, magmatitai 
ir sąnašynai. 

Radimvietės. Elbaitų randama Brazilijos peg- 
matituose. Ypač žymios Minas Žerajo valsti- 
jos radimvietės. 1978 m. Itataia telkinyje bu- 
vo rasti iki 1 m ilgio kristalai. Gražus, tamsiai 
raudonas juvelyrinės kokybės kristalas „Bra- 
zilijos gėlė" (The Flower of Brasil) buvo 25x11 


cm dydžio. Virgem da Lapa vietovėje aptin- 
kami įvairiaspalviai elbaitai, prie Santa Rosos 
raudoni kristalai su žaliu kraštu. Turtingos ir 
Moro Redondo apylinkės. Daugiaspalvių el- 
baitų yra Konektikuto valstijoje, JAV. Aukštos 
kokybės akmenys kasami Afganistane (Nu- 
ristane), Mozambike (Alto Ligonha), Mada- 
gaskare ir Zambijoje. Gražūs, rausvi turmali- 
nai randami Rusijoje, Urale (sibiritas) bei 
Transbaikalo teritorijoje. Elbaitų pavadinimas 
kilo nuo Elbos salos Italijoje. Jie aptinkami ir 
Čekijos Respublikoje. 

Brazilijoje randamos rubelitų drūzos su iki 
40 cm dydžio kristalais, kurių svoris apie 4 
tonas. Jų yra JAV; ypač gražūs Kalifornijos, 
Palos teritorijos akmenys. 1969 m. buvo ras- 
ta 32x27 cm dydžio rubelitų drūza (šiuo me- 
tu ji saugoma Smitsono instituto Vašingtone 
kolekcijoje). Gražių kristalų šiuo metu aptin- 
kama Himalajų kasyklose. 

Brazilijos pegmatituose randama daug indi- 
golitų. Moro Redondo iškasti iki 10 cm ilgio 
kristalai. Indigolitų esama JAV, Kalifornijoje, 
Meino valstijoje, Klein Spitzkopje Namibijoje. 
Labai retai jų randama Betafo apylinkėse, Ma- 
dagaskare. 


Lidikoatito skersp- 
jūvis, 123 mm. Ma- 
dagaskaras. 67 


Elbaito kristalas ant kvarco, 32 mm. Minas Žera- 
jus, Brazilija. 
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Tikra retenybė - mėlynieji dravitai iš Kinijos. 
Zimbabvėje yra žaliųjų dravitų. Naujaisiais lai- 
kais gražūs kristalai buvo rasti Afganistane ir 
Pakistane. Europos žemyne jie aptikti Moravi- 
joje, Bohemijoje ir Italijoje, Elbos saloje. Šri 
Lankoje kasami geltonieji ir cinamono gelto- 
numo dravitai (“Ceilono olivinai"). Jų pasitai- 
ko ir Kenijoje (raudonai rudi) bei Tanzanijoje 
(smaragdinio žalumo). Rudi, iki 15 cm dy- 
džio akmenys randami Vakarų Australijoje. 
Dravitų yra Tadžikistane (Pamyre) bei Rusijo- 
je (Urale). 

Kartu su rubelitais ir indigolitais beveik visada 
randami verdelitai. Gražūs, iki 10 cm dydžio 
kristalai kasami Brazilijoje, Minas Žerajo valsti- 
joje. Neįprasto dydžio, 1 m ilgio ir 20 cm 
storio kristalas „Raketa“ (The Rocket) buvo 


Elbaito kristalas 
ant kvarco, 120 
mm. Tourmaline 
Queen Mine, Pala, 
Kalifornija, JAV. 


rastas Itataia. Ypač vertingas kristalas „Žalia- 
sis milžinas (The Jolly Green Giant), 27x10cm 
dydžio. Jis saugomas Amerikos gamtos isto- 
rijos muziejuje, Niujorke. Verdelitų buvo rasta 
Mozambike (Alto Ligonha), Zambijoje bei 
Tanzanijoje. 

Labai retai randama turmalino atmaina- ach- 
roitai. Jų yra Madagaskaro saloje, JAV (Kali- 
fornijoje), Brazilijoje. Elbos saloje bei Afga- 
nistane. Retenybe laikomi geltonieji ir rudieji 
cilaizitai iš Nepalo ir Mozambiko pegmatitų. 
Šerlai retai naudojami kaip juvelyriniai akme- 
nys. Dideli jų kristalai randami Brazilijoje, JAV 
(Kalifornija, Meinas, Konektikutas), Namibi- 
joje bei Kazachstane (daugiau nei 1 m ilgio 
kristalai), Ukrainoje, Norvegijoje (3x1 m ilgio 
kristalai). Lidikoatitai - įvairiaspalviai turmali- 


Elbaitas, 6,44 karato. Mt. Mica, Paris, Meinas, 
JAV. 


nai, kasami Madagaskaro saloje. Jie nuo el- 
baitų skiriasi didesniu kalcio kiekiu ir yra iki 50 
cm dydžio. 

Daugelyje muziejų saugomi reti šlifuoti tur- 
malinai. Smitsono institute, Vašingtone, eks- 
ponuojami keletas vienaspalvių ir daugiaspal- 
vių elbaitų nuo 17,7 iki 246,0 karatų svorio iš 


Brazilijos, iš JAV ir Mozambiko. Rusijos dei- 
mantiniame fonde, Maskvoje, saugomas šli- 
fuotas 255 karatų rubelitas. Šis akmuo anks- 
čiau buvo laikomas rubinu. Jo istorija labai 
marga: rastas Birmoje, pradžioje priklausė Pra- 


Elbaitai, 14,66 karato ir 18,22 karato. 


hos rudolfinų rinkiniams. Labai mėgstamas 
vadinamasis „arbūzinis turmalinas", kurio vi- 
durys raudonas, o kraštai žali. Jų daugiausia 
rasta Brazilijoje. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
maži ir dideli raižiniai. 

Panašūs mineralai. Ametistas, chrizoberi- 
las, olivinas, rubinas, smaragdas, safyras, to- 
pazas, cirkonas, špinelis, vezuvianas. 
Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valyti ultragarsu rizikinga, vengti 
staigių temperatūros svyravimų.Daugiaspal- 
vių akmenų kraštai trapūs. 


KORDIERITAS <> 


Mg,Al,[AISi.O.„] | | 


Pavadintas prancūzų geologo 
P L. A. Kordiero garbei.Sinonimas: iolitas. 


Istorija. Dėl ryškaus pleochroizmo kordieritas 
jau vikingų naudotas laivų navigacijai. Net ir de- 
besuotame danguje buvo galima nustatyti sau- 
lės vietą. 

Kilmė. Pegmatitai, metamorfitai, sąnašynai. 
Radimvietės. Gamtoje dažni, tačiau retai ran- 
dami juvelyrinės kokybės akmenys. Daugiausia 
kordieritų iškasama Madagaskare, Tanzanijoje ir 
Namibijoje. Telkinių esama Brazilijoje, Šri Lan- 
koje, Indijoje (Madrase), JAV (Vajominge, Kali- 
fornijoje, Konektikute), Rusijoje (Urale, Kolos 
pusiasalyje) bei Tadžikistane (Pamyre). Iki 20 
cm dydžio kristalai randami Švedijoje, Suomijo- 
je ir Ispanijoje. Didžiausias šlifuotas kordierito 
kristalas sveria 885 karatus ir saugomas Britų 
muziejuje, Londone. 


Spalva: mėlyna, žaliai mėlyna, violetinė, 
pilkai ruda + Skaidrumas: permatomas, 
peršviečiamas + Blizgesys: stikliškas, rie- 
balų + Skirumas: nelygus, kriaukliškas + 
Skalumas: (100) skalus + Kietumas: 
7-7,5, trapus + Brėžimo spalva: balta + 
Tankis: 2,53-2,78 + Lūžio rodiklis: N, 
1,522-1,558, Nm 1,524-1,574, N, 
1,527-1,578 + Dvejopas lūžimas: nuo 
0,005 iki 0,018 + Dispersija: 0,017 + 
Pleochroizmas: labai stiprus, tamsiai vio- 
letinis, šviesiai mėlynas, stiprus trichroiZ- 
mas matomas plika akimi + Liumines- 
cencija: nėra + Chemizmas; atsparus 
rūgštims + Ypatingi požymiai: katės akies 
efektas, aventurescencija, retkarčiais as- 
terizmas + Taurinimas: nežinomas. 


Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, rai- 
žiniai. 

Panašūs mineralai. Safyras, akvamarinas. 
Imitacija. Nėra. 

Identifikacija. Tankis, optinė. 

Patarimai. Valyti ultragarsu ir garais pavojinga, 
vengti temperatūros svyravimų. 


Kordierito kubas, kuriam būdingas ryškus ple- 
ochroizmas, 10 mm. Madagaskaras. 


KORNERUPINAS ~—/ 


Mg,Al;[(0,0H),(B0,) (Si0,) J| 


Pavadintas dany geologo 
A. N. Kornerupo garbei. 


Istorija. Gamtoje labai retas. Papuošalams 
naudojami tik akmenys, kuriems būdingas ka- 
tės akies efektas. Labai retai kornerupinai — 
medžiaga facetiniams akmenims. Dažniausiai 
jie kolekcionuojami. 

Kilmė. Metamorfitai, sąnašynai. 
Radimvietės. Juvelyrinės kokybės korneru- 
pinų randama Šri Lankoje, Mataros apylinkė- 
se (nuo tamsiai žalios iki rudai žalios spal- 
vos). Gražių akmenų yra Birmoje bei Mada- 
gaskare. Kenijoje kasami obuolių žalumo ak- 
menys, Pietų Afrikoje, Kanadoje bei Grenlan- 
dijoje — tamsiai žali. Grenlandijoje randama 
telkinių, kuriuose yra 20 cm dydžio korneru- 
pinų. Jų esama ir Rusijoje bei Suomijoje. 


Kornerupinas, 5 mm. 


Spalva: bespalvė, rudai geltona, raus- 

va, žalia, mėlynai žalia, ruda, juoda + 4 
Skaidrumas: permatomas, peršviečia- 

mas, neperšviečiamas + Blizgesys: stik- 

liškas + Skirumas: kriaukliškas + Ska- 
lumas: (110) labai skalus + Kietumas: 

6-7 + Brėžimo spalva: balta + Tankis: 
3,28-3,45 + Lūžio rodiklis: N, 1,660- 
1,682, N, 1,674-1,696, N, 1,675- 

1,699 » Dvejopas lūžimas: nuo 0,013 7 
iki 0,017 » Dispersija: 0,018 + Ple- 
ochroizmas: stiprus, matomas plika aki- 

mi, nuo geltono iki žalio (nuo šviesiai 

žalio iki rudai žalio), bespalvis + Liumi- 
nescencija: atskirai gelsva + Chemiz- 

mas: tirpsta HF + Ypatingi požymiai: 

katės akies efektas, retkarčiais asteriz- 

mas + Taurinimas: nežinomas. 


Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Andalūzitas. 
Imitacijos. Nėra. 

Identifikacija. Optinė. 

Patarimai. Valyti ultragarsu ir garais pavojin- 
ga. Vengti temperatūros svyravimų. 
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KALNŲ KRIŠTOLAS 


(Kvarco grupė) 
SiO, 


Pavadinimas kilo 
nuo graikų „krystallos” — ledas. 


Istorija. Kalnų krištolą naudojo jau mezolito 
laikų žmonės. Senovės Romos laikais jis į rin- 
ką patekdavo iš Alpių ir buvo vadinamas „su- 
akmenėjusiu ledu". Teofrastas jį vadino „kris- 
talu”. Kalnų krištolą minėjo ir Plinijus Vyres- 
nysis. „Kvarcu“ jį 1529 metais pavadino Ge- 
orgijus Agrikola. Rytų tautos kalnų krištolą 
laikė kantrybės ir tobulumo akmeniu. Tibetie- 
čiai juo gydydavo žaizdas. Iš kalnų krištolo 
magijos tikslams buvo šlifuojami skrituliai. Jais 


Spalva: bespalvė, kartais šiek tiek 
drumsta + Skaidrumas: permatomas 
+ Blizgesys: stikliškas + Skirumas: 
kriaukliškas, skilus + Skalumas: 
(1011) neskalus + Kietumas: 7, tra- 
pus + Brėžimo spalva: balta + Tan- 
kis: 2,65 + Lūžio rodiklis: N, 1,553, 
N, 1,544 + Dvejopas lūžimas: 0,009 
e Dispersija: 0,013 + Pleochroiz- 
mas: nėra + Liuminescencija: nėra 
e Chemizmas: tirpsta HF + Ypatingi 
požymiai: irizavimas, aventurescen- 
cija + Taurininmas: nežinomas. 


gydyti pilvo bei širdies skausmai. O gėrimas iš 
krištolinės taurės apsaugodavo nuo dantų 
skausmo. Laikomas burnoje, kalnų krištolas 
slopina troškulį. Budistai jį laikė vienu iš sep- 
tynių brangakmenių. 

Astrologija. Ožiaragis, Liūtas, Vandenis. 


Slifuotas kalnų 
krištolas, naudoja- 
mas gydymui. Pi- 
ramidės aukštis - 
110 mm. 


Kalnų krištolo gra- 
viūra, aukštis - 
35 mm. Evos Viš- 
kovos darbas, 
Pardubice, Ceki- 
jos Respublika. 


Čakra. Viršugalvis. 

Poveikis kūnui. Suteikia kūnui energijos, neut- 
ralizuoja kenksmingą spinduliavimą. 
Priežiūra. Nuplauti vandeniu ir įkrauti saulės 
šviesoje. 

Kilmė. Magmatitai, pagmatitai, hidroterminės 
ir alpininės akmenų gyslos, sąnašynai. 
Radimvietės. Kalnų krištolas gamtoje plačiai 
paplitęs, tačiau ne visuomet jis juvelyrinės ko- 
kybės. Nuo senų laikų žinomos radimvietės 
yra Indija ir Sri Lanka (Tatnaputi apylinkės). 
Labai reti irizuojantys kvarcai iš Poona vieto- 
vės Indijoje ir iš Birmos. Gražių kristalų randa- 
ma Kenijoje, Madagaskare, Brazilijoje (Minas 
Zerajuje, Goise ir Bahijuje) bei Prancūzijos 
Guajanoje. JAV jie aptinkami pegmatituose, 
Meine (prie Auburno), Niujorke, Šiaurės Ka- 
rolinoje, Arkanzase (Crystal Peak) bei Kalifor- 


Kalnų krištolo drūzos, aukštis - 95 mm. Arkan- 
zasas, JAV. 


nijoje ir kitose valstijose. Pastaruoju metu dau- 
gelyje Rusijos rajonų kasamas kalnų krišto- 
las, ypač poliariniame Urale. Jo yra Ukrainoje, 
Kazachstane ir Gruzijoje. 

Labai reikšmingi telkiniai Alpėse. Kalnų krišto- 
lo randama Šveicarijoje (pvz. prie Uri Št. Got- 
thard'o ir Grimselio vietovėse rastas kristalas 
svėrė 135 kg), Austrijoje (1965 m. Gros- 
sąlockner'io srityje vienoje uoloje buvo ras- 
tas bemaž toną sveriantis kristalas) bei Italijo- 
je. Jo pasitaiko Vokietijoje, Čekijos Respubli- 
koje, Lenkijoje ir Prancūzijoje (Daupihne). 
Ypatingi „Marmarošo deimantai". Rumunijo- 
je, Marmarošo vietovėje, randami dažniausiai 
nedideli, bipiramidės formos kristalai. Juos ga- 
lima naudoti neapdirbtus. Tokie akmenys ran- 
dami ir Galičio vietovėje (Ukrainoje), Slovaki- 
joje bei JAV (čia vadinami „Herkimero dei- 
mantais" pagal Herkimer Country vietovę Niu- 
jorke). Įvairių muziejų kolekcijose saugoma 
daug unikalių šlifuotų kalnų krištolų. Smitso- 
no institute, Vašingtone, yra šlifuotas 7000 ct 
sveriantis kalnų krištolo gabalas ir skritulys, 
kurio skersmuo 33 cm, o svoris 48,5 kg (ras- 
tas Birmoje, o nušlifuotas Kinijoje). 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
dideli ir maži raižiniai. 

Panašūs mineralai. Deimantas, topazas, 
danburitas, cirkonas, achroitas. 

Imitacijos. Stiklas, sintetinis kvarcas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valomas ultragarsu. Aukštoje tem- 
peratūroje gali skilti. 
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CITRINAS 2 


(Kvarco grupė) 


SiO, || ` 
| gH 

Pavadintas pagal X 

akmeniui būdingą spalvą. N 


Istorija. Jau viduramžiais ametistai buvo kai- 
tinant paverčiami citrinais. 

Astrologija. Dvyniai. 

Čakra. Bamba. 

Poveikis kūnui. Veikia virškinimo organus, ka- 
są İr kepenis. 

Priežiūra. Nuplauti vandeniu, įkrauti saulės 
šviesoje. 

Kilmė. Magmatitai, pegmatitai, hidroterminiai 
ir alpiniai akmenys, sąnašynai. 

Radimvietės. Gamtoje citrinas randamas re- 
tai. Žymių telkinių yra Brazilijoje, Goias valsti- 
joje, ypač prie Cristallina ir Aragua, Bahijuje 
bei Minas Žerajuje. JAV citrinas randamas Ko- 
lorade (Pikes Peak), Niū Hempšyre, Šiaurės 
Karolinoje ir kitose valstijose. Svarbus citrino 
tiekėjas - Madagaskaras. Jo čia randama Vo- 


Ametrino graviūra, plotis - 48 mm. Susan Alenn 
darbas, JAV. Akmuo atvežtas iš Bolivijos. 


Spalva: geltona, geltonai ruda, citrinos 
geltonumo, geltonai oranžinė + Skaidru- 
mas: permatomas, peršviečiamas + Bliz- 
gesys: stikliškas, riebalų + Skirumas: 
kriaukliškas, dužus + Skalumas: (1011) 
skalus + Kietumas: 7, trapus + Brėžimo 
spalva: balta + Tankis: 2,65 ° Lūžio ro- 
diklis: N, 1,553, N, 1,544 + Dvejopas 
lūžimas: 0,009 + Dispersija: 0,013 + 
Pleochroizmas: natūraliuose akmenyse 
silpnas, o dirbtiniuose nėra + Liumines- 
cencija: nėra + Chemizmas: spalva atsi- 
randa dėl Fe**, AL ir Li priemaišų. Tempe- 
ratūrai pasiekus 200 °C spalva išnyksta, 0 
300 °C (jei reikia ir 560 °C) iš kitų kvarco 
atmainų susidaro dirbtinis citrinas + Ypa- 
tingi požymiai: irizavimas, katės akies efek- 
tas + Taurinimas: kaitinimas (deginimas), 
švitinimas. 


Drūza su citrino kristalais, kurie deginant buvo 
gauti iš ametisto. Natūralus dydis. Brazilija. 


hemaro ir Mahanoro apylinkėse kartu su kal- 
nų krištolu ir dulsvuoju kvarcu. Kiti telkiniai 
glūdi Rusijoje. Vyno geltonumo citrinas ka- 
samas Murzinkos apylinkėse Urale ir Centri- 
niame Kazachstane. Europoje citrino yra dau- 
gelyje šalių. Atskirų radimviečių yra Čekijos 
Respublikoje, Ispanijoje (Cordoba ir Salaman- 
ka), Prancūzijoje (Dauphine) bei Škotijoje 
(Arano saloje). Smitsono institute, Vašingto- 
ne, saugomi 2258, 1180 ir 783 karatų šlifuoti 
citrinai iš Brazilijos. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
raižiniai. 


Citrino kristalai. Chasavarka, Rusija. Šlifuotas Panašūs mineralai. Topazas, ortoklazas, cir- 
sintetinis citrinas, 58 karatai, Rusija. konas-hiacintas 


Imitacijos. Stiklas, sintetinis kvarcas. 


Įvairiaspalviai citrinai iš skirtingų radimviečių; Įdentifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 


didžiausias akmuo sveria 52 karatus, rastas 


Brazilijoje, Patarimai. Valyti ultragarsu. 


DULSVASIS 
KVARCAS 


(Kvarco grupė) 


j : 
Pavadintas dėl rudos dūmų spalvos. 


Istorija. Nuo senų laikų naudojamas papuo- 
šalams ir smulkiems juvelyriniams dirbiniams. 
Iš dulsvojo kvarco yra ir istorinių dekoratyvi- 
nių dirbinių. Dažnai naudojamas vyriškiems 
žiedams. 

Astrologija. Ožiaragis. 

Čakra. Salutinis rankos centras. 

Poveikis kūnui. Gydo nervų sistemą, mažina 
depresijas ir skausmus. 

Priežiūra. Iškrauti vandenyje, įkrauti saulės 
šviesoje. 

Kilmė. Pegmatitai, metamorfitai, sąnašynai. 
Radimvietės. Svarbus kokybiškų kristalų tie- 
kėjas yra Brazilija (pvz. Minas Zerajus, San 
Paulas, Golas). Vertingi dulsvieji kvarcai kasa- 
mi ir JAV. Jų randama Meine (Auburne - iki 


Spalva: šviesiai ruda, pilkai ruda iki ru- 
dos ir juodai ruda; juodosios atmainos 
vadinamos morionais + Skaidrumas: 
permatomas, peršviečiamas, neperma- 
tomas + Blizgesys: stikliškas + Skiru- 
mas: kriaukliškas + Skalumas: (1011) 
neskalus + Kietumas: 7, trapus + Brė- 
žimo spalva: balta + Tankis: 2,65 + 
Lūžio rodiklis: N, 1,553, N 1,544 + 
Nena lūžimas: 0,009 + Dispersi- 
ja: 0,013 +» Pleochroizmas: matomas 
tik tamsiuose dulsvuosiuose kvarcuose 
+ Liuminescencija: beveik niekuomet 
nebūna + Chemizmas: spalvą lemia Al, 
Li, ir Na priemaišos, nuo šilumos keičia- 
si spalvos. Ypatingi požymiai: irizavi- 
mas, katės akies efektas + Taurinimas: 
kaitinimas, švitinimas. 


200 kg svorio kristalai), Arkanzase, Niū Hemp- 
šyre (Caroll County), Kolorade (Pikes Peak), 
Teksase, Montanoje, Jutoje, Kalifornijoje (San 
Diego County) ir Siaurės Karolinoje. Afrikos 


Tamsūs dulsvieji kvarcai iš skirtingų telkinių. Di- 
džiausias akmuo sveria 180 karatų, rastas Aust- 
rijos Alpėse. 


Pakopiniu būdu šlifuoti akmenys, staigiai perei- 
nantys nuo dulsvojo kvarco į kalnų krištolą, di- 
desnio akmens svoris - 40 karatų. Volynė, Uk- 
raina. 


žemyne dulsvieji kvarcai aptinkami Mozam- 
bike (Alto Ligonha) ir Madagaskaro saloje (Ver- 
tingi kristalai iš Vohemaro ir Mahanoro). Duls- 


Drūza iš dulsvojo kvarco kristalų, aukštis - 110 
mm. Poliarinis Uralas, Rusija. 


vųjų kvarcų yra Japonijoje, Australijoje (Nau- 
jajame Pietų Velse). Ypač daug jų Rusijoje 
(Urale), Ukrainoje (prie Žitomiro) bei Kazach- 
stane. 

Didelių dulsvųjų kristalų dažnai randama Mei- 
no valstijos (JAV) pegmatituose. Didžiausias 
iš jų buvo 117,5 cm ilgio, 42 cm pločio ir 
svėrė 230 kg. Kitas didelis, bet ne tokios ge- 
ros kokybės akmuo buvo rastas Brazilijoje. 
Jis svėrė 40 tonų. Turbūt didžiausio kristalo 
tėvynė - Kazachstanas. Jo dydis 7,5x1,6 m, 
svoris — 70 tonų. 

Europos žemyne dulsvųjų kvarcų randama 
Škotijoje (Cairngorme) bei Alpių kalnų šaly- 
se- Austrijoje (Zulcbacho slėnio apylinkėse), 
Italijoje (Tesine) bei Šveicarijoje (St. Gotthar- 
d'e, Gallenstok'e ir Uri). Jų pasitaiko ir Vokieti- 
joje, Bohemijoje, Moravijoje, Lenkijoje ir Is- 
panijoje. Labai paplitę šlifuoti akmenys. Smit- 
sono institute, Vašingtone, saugomas 4500 
karatų svorio šlifuotas dulsvasis kvarcas. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
didesni ir mažesni raižiniai. 

Panašūs mineralai. Topazas, andalūzitas, ak- 
sinitas, dravitas, sanidinas. 

Imitacijos. Stiklas, sintetinis kvarcas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valyti ultragarsu. 
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RAUSVASIS ks 
KVARCAS e) 


(Kvarco grupė) | | 
SiO, Sa 
Pavadintas pagal spalvą. 


Istorija. Rausvasis kvarcas kaip brangakme- 
nis naudojamas jau seniai. 

Astrologija. Jautis. 

Cakra. Sirdis. | 

Poveikis kūnui. Salina suglebimą, stiprina šir- 
dies veiklą. 

Priežiūra. Iškrauti vandenyje. 

Kilmė. Pegmatitai. 

Radimvietės. Vertingi rausvieji kvarcai kasa- 
Šlifuoti rausvieji kvarcai iš skirtingų telkinių, svo- 
ris - apie 10 karatų 


Spalva: šviesiai rausva iki rausvo raudo- 
numo + Skaidrumas: permatomas, per- 
šviečiamas, dažnai neskaidrus lyg pie- 
nas + Blizgesys: stikliškas + Skirumas: 
kriaukliškas, rakštinis + Skalumas: 
(1011) neskalus + Kietumas: 7, trapus 
+ Brėžimo spalva: balta • Tankis: 2,65 
e Lūžio rodiklis: N, 1,553, N, 1,544 +» 
Dvejopas lūžimas: 0,009 + Dispersi- 
ja: 0,013 ° Pleochroizmas; silpnas, rus- 
vos spalvos + Liuminescencija: nėra + 
Chemizmas: spalva atsiranda dėl Mn 
priemaišų + Ypatingi požymiai: kartais 
asterizmas arba katės akies efektas + Tau- 
rinimas: nežinomas. 


mi Madagaskare (Vahinancaratra, Ambrosi- 
ta). Sri Lankoje randama akmenų, kuriems 
būdingas katės akies efektas. Jų pasitaiko ir 
Kenijoje, Mozambike bei Namibijoje (Rio- 
sing). Daug rausvojo kvarco telkinių yra Bra- 
zilijoje (pvz. Jequitinhonha, Aracuai, Gover- 
nador Valadares, San Miguel). Minas Žerajo 
valstijoje, prie Sapucaia, 1959 m. pirmą kartą 
buvo rasti rausvojo kvarco kristalai. Kai ku- 
riems rausviesiems kvarcams iš Brazilijos yra 
taip pat būdingas katės akies efektas arba as- 
terizmas. JAV rausvųjų kvarcų randama Mei- 
no, Kalifornijos, Pietų Dakotos bei Kolorado 
valstijose. Asterizmas būdingas ir akmenims, 
randamiems Niujorke bei Džordžijoje. Raus- 
vųjų kvarcų kasama ir Rusijoje (Urale, šiaurės 
Karelijoje), Kazachstane, Indijoje bei Japoni- 
joje. Europoje jie randami Čekijos Respubli- 
koje (Dolni Bory, Pisek), Vokietijoje, Šveicari- 
joje, Suomijos pegmatituose ir kitose valsty- 
bėse. 

Rausvieji kvarcai, sveriantys daugiau nei 20 
karatų, retai šliftuojami facetiniu būdu. Ameri- 
kos gamtos muziejuje, Niujorke, saugomas 
625 karatų rausvojo kvarco skritulys, kuriam 
būdingas asterizmas. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
miniatiūriniai raižiniai. 

Panašūs mineralai. Morganitas. 
Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Nelaikyti saulės šviesoje arba 
aukštoje temperatūroje. Valymas sunkumų 
nekelia. 


svasis kvarcas, aukštis - 80 
a, Minas Zerajus, Brazilija 


AMETISTAS 
S grupė) 


Pavadinimas kilo nuo graikiško 
žodžio „ametystos” — nesvaiginantis. 


Istorija. Ametistas — gražiausia ir labiausiai 
mėgiama kvarco rūšis. Jį naudojo jau egip- 
tiečiai, etruskai bei romėnai. Ametistą aprašė 
Plinijus Vyresnysis. Senovės Kinijoje iš šių 
akmenų buvo gaminamos nedidelės gemos. 
Viduramžiais labai vertintas ir Europoje. Jis 
buvo vadinamas vyskupų akmeniu ir teigia- 
ma, kad jis turi magiškų galių. Ametistas bu- 
vo įsimylėjusiųjų akmuo, simbolizavo susilai- 
kymą, saugojo nuo burtų, raganavimo ir ne- 
leisdavo apsvaigti nuo alkoholio. 
Astrologija. Tai - Avino (pagal babiloniečius) 
arba Ožiaragio (pagal romėnus) akmuo. 
Čakra. Viršugalvis. 

Poveikis kūnui. Padeda gydyti neuralgiją ir 
nemigą, stiprina valią, gydo medžiagų apy- 
kaitos ligas. 

Priežiūra. Iškrauti po tekančiu vandeniu, 


Drūza su ametisto kristalais, plotis - 20 mm. Las 
Vigas, Vera Cruz, Meksika. 


Spalva: nuo šviesios iki tamsiai violeti- 
nės, violetiškai raudona + Skaidrumas: 
permatomas, peršviečiamas + Blizge- 
sys: stikliškas + Skirumas: kriaukliškas, 
nelygus + Skalumas: (1011) neskalus 
+ Kietumas: 7, trapus + Brėžimo spal- 
va: balta + Tankis: 2,63-2,65 + Lūžio 
rodiklis: N, 1,553, N, 1,544 + Dvejo- 
pas lūžimas: 0,009 » Dispersija: 
0,013 + Pleochroizmas: dažniausiai sil- 
pnas, kartais matomas plika akimi + Liu- 
minescencija: nėra + Chemizmas: 
Spalvą sukelia Fe?* ir Fe?* priemaišos » 
Ypatingi požymiai: sodrios spalvos at- 
mainos šviesoje gali prarasti savo spal- 
vą » Taurinimas: kaitinimas, švitinimas. 


Palisandrametistas. Bochovica, Čekijos Respub- 


trumpai įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Metamorfitai, hidroterminė, sąnašy- 
nai. 

Radimvietės. Brazilija savo ametistų telkiniais 
garsėjo jau viduramžiais. Maždaug 1,5 mili- 
jonų km? teritorijoje jie užpildo agato migdo- 
lų ertmes bazaltų lavos gyslose, o pietuose 
siekia net Urugvajaus teritoriją. Retai pasitai- 
kydavo tokių kaip 10x2x1 m dydžio ertmė. 
Joje rasto akmens trūkumas, kad dienos švie- 
soje jis blykšta. Brazilija ametistus kasa Bahi- 
juje, Minas Žerajuje, Mato Groso ir kitose vie- 
tovėse. Pastaruoju metu Bolivijoje rastas va- 
dinamasis ametrinas. Tai ametisto citrinas, 
kuriame persipynę violetinė ir geltona spal- 
vos, 0 jų kraštai turi ryškias ribas. Ametistų 


randama ir JAV (Montanoje, Meine, Džordži- 
joje ir Arizonoje), Kanadoje, Meksikoje, Boli- 
vijoje, Sri Lankoje, Indijoje (Dekhano ply- 
naukštėje), Birmoje, Japonijoje, Kinijoje bei 
Korėjoje. Daug akmens iškasama Madagas- 
kare, Zimbabvėje, Mozambike, Zaire, Australi- 
joje. Rusijoje daugiausiai ametistų randama 
Urale, Jakutsko srityje ir Kolos pusiasalyje. Jų 
randama Armėnijoje, Vokietijoje, Čekijos Res- 
publikoje, Slovakijoje, Bulgarijoje, Sveicarijo- 
je ir Airijoje. Ametistai sudaro atskirus dido- 
kus grynus kristalus (didesnius nei 10 cm). 
Britų muziejus Londone saugo vieną 343 ka- 
ratus sveriantį unikalų šlifuotą akmenį. Kiti ma- 
žesni akmenys sveria 90-75 karatus. Visi jie 
rasti Brazilijoje. Smitsono institutas Vašingto- 
ne savo kolekcijoje turi net 1362 karatų šli- 
fuotą ametistą iš Brazilijos ir 202,5 karatų — iš 
Siaurės Karolinos (JAV). Siais akmenimis daž- 
nai buvo puošiamos karūnos, brangenybės 
(Jekaterinos II ir Britų karūnos skeptrai). Vati- 
kano lobiuose yra žymusis „Popiežiaus ame- 
tisto Žiedas". 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
didesni ir mažesni raižiniai. 

Panašūs mineralai. Spinelis, fluoritas, rube- 
litas. 

Imitacijos. Sintetinis korundas, sintetinis ame- 
tistas, stiklas. 

Identifikacija. Tankis, optinė. 

Patarimai. Valyti ultragarsu. 
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Ametisto kristalas, 103 mm. Murzinka, Uralas, 
Rusija 


Įvairiaspalviai ametistai. Didysis, 190 karatų ak- 


muo rastas Brazilijoje. 


KVARCAI 


su akių efektais (akių kvarcai) 


Aofa] Joje jæ 


Istorija. Taip vadinami nuo 1876 m. dėl ak- 
menims būdingos spalvos ir mirguliuojančio 
blizgesio. Akių kvarcai laikyti ūkininkų ir vals- 
tiečių globėjais, todėl buvo nešiojami kaip ta- 
lismanai. Praėjusiame šimtmetyje tigro akis 
buvo mėgiamas akmuo, juvelyriniuose dirbi- 
niuose inkrustuojamas net su deimantais. At- 
radus Pietų Afrikos telkinius, jo vertė žymiai 
sumažėjo. 

Astrologija. Skorpionas, Dvyniai. 

Čakra. Bamba. 

Poveikis kūnui. Malšina astmos simptomus, 
stiprina regėjimą. 

Priežiūra. Iškrauti vandenyje, trumpai įkrauti 
saulės šviesoje. 

Kilmė. Metamorfitai. 

Radimvietės. Pietų Afrikos Republikoje yra 
pasaulyje garsių tigro ir sakalo akių telkinių. 
Mineralai čia kasami nuo 1876 m. Grikvatau- 
no, Oranže upės, Doro masyvuose. Jie stam- 
biai sluoksniuotose uolienose (jaspio skalū- 
nuose) sudaro keleto centimetrų sluoksnius. 
Vėliau tigro akių buvo rasta ir kitose valstybė- 
se. Nuo 1966 m. jų aptikta ir Kalifornijoje 
(JAV). Tačiau čia intarpai yra ne ribelitai, bet 


Sakalo akis, šlifuotas. Pietų Afrikos Respublika. 


Spalva: aukso geltonumo, auksinio ru- 
dumo (tigro akis, tigro geležis), mėlynai 
žalia, mėlynai ruda (sakalo akis), raudo- 
nai ruda (jaučio akis), balta, pilka, žalsva 
(katės akis) + Skaidrumas: peršviečia- 
mas, neperšviečiamas + Blizgesys: šil- 
ko, riebalų + Skirumas: pluoštinis + 
Skalumas: nėra • Kietumas: 6-7 + 
Brėžimo spalva: balta • Tankis: 2,65- 
2,71 + Lūžio rodiklis: N, 1,553, N, 
1,544 + Dvejopas lūžimas: 0,009 + 
Dispersija: 0,013 + Pleochroizmas: nė- 
ra + Liuminescencija: nėra + Chemiz- 
mas: spalva atsiranda dėl kitų mineralų 
intarpų (krokodilito, ribekito, krosito, tre- 
molito, giotito, rutilo ir kitų) + Ypatingi 
požymiai: katės akies efektas » Taurini- 
mas: kaitinant kinta spalva — tigro akis 
virsta jaučio akimi. 


tremolitai. Tigro akių randama Meksikoje bei 
vakarų Australijoje. Jų sudėtyje yra goetito 
arba hematito, todėl šie akmenys vadinami 
tigro geležimi. Jos yra Rusijoje bei Ukraino- 
je. Čia intarpai - magnio ribekitas, rodonito ir 
krosito atmaina. Spalva priklauso nuo gele- 
žies oksidacijos laipsnio. Neseniai tigro akių 
rasta Kinijoje, Indijoje ir Birmoje. 

Sakalo akis - dažniausiai nepasiskirstę ribe- 
kito arba krosito dalelės. Jų aptinkama Meksi- 
koje, Šri Lankoje, Australijoje. Sakalo akių ran- 
dama ir Austrijoje. 

Katės akies kvarcai primena tigro akis, ta- 
čiau intarpai yra amfibolito arba serpentino 


Tigro akis, šlifuotas. Pietų Afrikos Respublika. 


asbestai. Šios priemaišos akmeniui po šlifa- 
vimo suteikia gražią katės akies išvaizdą (efek- 
tą). Telkinių yra Sri Lankoje, Indijoje, JAV, 
Meksikoje, Brazilijoje ir Vokietijoje (Fichtel- 
gebirge). 

Apdirbimas. Kabošonai, raižiniai, galanteri- 
jos papuošalai. 

Panašūs mineralai. Chrizoberilo katės akis, 
žadeitas. 

Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Tankis, kietumas, optinė. 
Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. 


Dirbiniai iš tigro (geltoni), jaučio (raudoni) bei sa- 
kalo akių (pilki). Pietų Afrikos Respublika. 


sai BBC Gy 


Tanri 
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KVARCAI 


su įvairiais intarpais 


Istorija. Kaip kalnų krištolo. Avantiūrinas bu- 
vo mėgiamas jau senovės Kinijoje ir vadintas 
imperatoriaus akmeniu „yiu". Nešiojamas kaip 
talismanas jis nešė laimę, jaukumą, naujumą 
ir minties aiškumą. 

Astrologija. Vėžys. 

Čakra. Širdis, šalutinis centras — koja. 
Poveikis kūnui. Teigiamai veikia dvasią, gy- 
dymui naudojamas visapusiškai. 

Priežiūra. Vandenyje iškrauti, trumpai įkrauti 
saulės šviesoje. 

Kilmė. Metamorfitai, hidroterminė, sąnašy- 
nai. 

Radimvietės. Kalnų krištolui intarpai suteikia 
ypatingai puikią išvaizdą. Dažnai pasitaiko ru- 
tilo intarpų (pvz. zagenitas), vadinamų „Ve- 
neros plaukais" arba „Amūro strėlėmis". Daug 


Kvarco pagrindą sudaro kalnų krištolas 
arba citrinas, ametistas ir dulsvasis kvar- 
cas. Nuo intarpų rūšies kinta viso ak- 
mens spalva. Jie gali būti kieti, skysti 
arba dujiniai. Kartais jie auga pagal kris- 
talo gardelės formą. 


tokių kvarcų randama Brazilijoje (Diamanti- 
nos ir Ibitiaros telkiniuose Bahijo valstijoje) 
bei Alpių šalyse (Šveicarijoje, Austrijoje, Itali- 
joje). Kalnų krištolo su rutilo intarpais randa- 
ma Australijoje (Tinghoje, Naujajame Pietų 
Velse), Madagaskare bei Rusijoje (poliarinia- 
me Urale). Kai kurie kristalai turi goetito adatė- 
lių. Tokių rasta Maroke, Naujojoje Meksikoje 


Slifuoti kvarcai su įvairiais intarpais. Iš kairės: 
giotitas iš Mangyšlako, Rusija; turmalinas iš Rat- 
napuros, Sri Lanka; mangano dendritai iš Brazili- 
jos; kozalitas iš Kara Oba, Kazachstanas; chlori- 
tas iš Madagaskaro. Didžiausio akmens svoris - 
25 karatai. 


Kvarco kristalo su giotitu skerspjūvis, 22 mm. 
Mangyšlakas, Rusija. 


bei Aidahe (JAV), Vokietijoje ir Čekijos Res- 
publikoje. Rečiau aptinkami akmenys su pi- 
roliuzito intarpais (Meksikoje), dumortiertu 
(JAV, Arizonoje), kartais randami su hiubne- 
ritu (Peru ir JAV, Vašingtone), piritu (Brazilijo- 
je), helvinu ir kozalitu (Kazachstane), hema- 


titu arba auksu (JAV, Kalifornijoje). Akmenų 
su smulkiausiais intarpais (dažniausiai chlori- 
tu) aptinkama kristalų augimo vietose. Pasta- 
rieji labai įspūdingi estetiškai (rasti Brazilijoje ir 
Rusijoje). Ypatingą grupę sudaro smulkiag- 
rūdžiai kvarcai su tankiais mineralų gabaliukų 
intarpais (dažniausiai fuksitais arba hemati- 
tais), kurie sukelia žerėjimą, vadinamąjį „avan- 
tiūrizavimą" . Tokie akmenys, avantiūrinai, ran- 
dami Tibete (čia jie kasami nuo senų laikų), 
Indijoje, Rusijoje, Brazilijoje. Rečiau — Aust- 
rijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir Suomijoje. Za- 
lių avantiūrinų tėvynė — Tanzanija, raudonai 
rudų - Kenija, baltų ir juodai baltų — Sibiras 
(Rusija). 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai 
ir maži raižiniai. 

Panašūs mineralai. Ir kituose skaidriuose mi- 
neraluose pasitaiko įvairiausių intarpų, jaugų. 
Imitacijos. Stiklas, sintetinis kvarcas. 
Identifikacija. Kietumas, optinė, tankis. 
Patarimai. Akmenų su skystais arba duji- 
niais intarpais negalima valyti nei ultragarsu, 
nei garais. 


Rutilo adatėlės 
kvarce, „Zage- 
nitas”, 60 mm. 
Brazilija. 


AKSINITAS A 


Ca,(Fe,Mg,Mn)AI, 
[(B0,) (OH) (Si,0.,)] 


Pavadinimas kilo nuo graikiško 
žodžio „axe“ - kirvis (dėl kristalo formos). 


EA ki S E A EB 


Istorija. Šis mineralas minimas jau nuo 1797 
m. (Rene Just Hauy), tačiau retai naudotas 
kaip brangakmenis. 

Kilmė. Alpininio tipo skarnose, gyslose ir me- 
tamorfituose. 

Radimvietės. Juvelyrinės kokybės aksinitas 
kasamas Brazilijoje (Bahijuje, kristalai iki 20 
cm) ir JAV (Kalifornijoje ir Niū Džersyje). Ne- 
vadoje (JAV) bei Tanzanijoje randami aksini- 
tai, kuriems būdingas aleksandrito efektas. Di- 
delių kristalų yra Meksikoje (iki 20 cm), viole- 
tinių akmenų - Australijoje (Tasmanijos salo- 
je), Rusijoje (poliariniame Urale), Tadžikista- 
ne (Pamyre), Šveicarijoje, Norvegijoje bei 
Suomijoje. Sliftuotų aksinitų svoris dažniau- 


Spalva: ruda, oranžinio geltonumo (tin- 
zenitas), pilka, violetinė, žalia, mėlyna 
(magnio aksinitas), violetinė + Skaidru- 
mas: peršviečiamas, permatomas + 
Blizgesys: stiklo + Skirumas; kriaukliš- 
kas + Skalumas: (010) idealiai skalus ° 
Kietumas: 6,5-7, trapus + Brėžimo 
spalva: balta + Tankis: 3,18-3,36 + Lū- 
žio rodiklis: Np 1,693, Nm 1,701, Ng 
1,704 + Dvejopas lūžimas: nuo 0,010 
iki 0,012 + Dispersija: didelė + Ple- 
ochroizmas: stiprus, trichroizmo savy- 
bė, matoma plika akimi + Liuminescen- 
cija: kartais nuo violetinės iki oranžinės 
+ Chemizmas: spalvą lemia Fe, Mn ir 
Mg priemaišos + Ypatingi požymiai: 
retkarčiais aleksandrito efektas + Tauri- 
nimas: nežinomas. 


siai ne didesnis nei 20 karatų. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Titanitas, dulsvasis 
kvarcas. 

Imitacijos. Iki šiol nežinomos. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Plaunamas tik muiluotu vande- 
niu, jautrus šilumai. 


Tipiškas aksinito 
kristalas, 75 mm. 
Poliarinis Uralas, 
Rusija. 


EPIDOTAS 


Ca,(Fe,AI)AI, 
[0(0H)(Si0,) (Si,0,)] 


> 


Pavadinimas kilo nuo "e 


žodžio „epidosis” — įamžinimas (priaugimas). 


Šlifuotas unakitas. Tai dekoratyvinė uoliena, tu- 
rinti epidoto. Juta, JAV. 


Istorija. Šį mineralą jau 1801 m. minėjo Re- 
ne Just Hauy, tačiau jis retai buvo naudoja- 
mas kaip brangakmenis. 

Kilmė. Metamorfitai, alpininio tipo gyslos, hid- 
roterminė. 

Radimvietės. Juvelyrinės kokybės akmenų 
randama Meksikoje ir JAV (didesni nei 15 cm 
kristalai kasami Nevadoje, Aliaskoje, Kalifor- 
nijoje, Kolorade, kitose vietovėse). Gražių epi- 
dotų aptinkama ir Brazilijoje, Australijoje, Nau- 
jojoje Zelandijoje. Ypač vertingi akmenys ka- 
sami Birmoje (Tavmavo vietovėje), aukso ru- 
dumo - Sri Lankoje, raudonai rudi kilę iš Af- 
ganistano, Pakistano, Mozambiko, Kenijos ir 
Zimbabvės. Rusijoje, poliariniame Urale, ran- 
dama iki 20 cm dydžio epidoto kristalų. Pa- 
saulyje garsi radimvietė yra Unterzulcbahtal 
Austrijoje. Epidotų kasama Prancūzijoje bei 
Šveicarijoje. Gražių, tamsiai žalių akmenų rasta 
ir Čekijoje, Norvegijoje, Švedijoje. Grenlandi- 
joje ir JAV (Jutoje) aptinkami epidotai (“Una- 
kitai"), iš kurių daromi papuošalai. Jei perma- 


Spalva: tamsiai žalia (puškinitas), mė- 
lynai žalia, juodai žalia, geltonai žalia, 
raudona (piemonitas) + Skaidrumas: 
peršviečiamas, permatomas + Blizge- 
sys: stiklo + Skirumas: kriaukliškas, ne- 
lygus, dužus + Skalumas: (001) labai 
skalus + Kietumas: 6-7, trapus ° Brė- 
žimo spalva: balta + Tankis: 3,38-3,49 
+ Lūžio rodiklis: N, 1,715-1,751, Nm 
1,725-1,184, N, 1,734-1,797 + Dve- 
jopas lūžimas: nuo 0,015 iki 0,049 +» 
Dispersija: 0,036 + Pleochroizmas: 
stiprus, matomas plika akimi + Liumi- 
nescencija: nėra + Chemizmas; spal- 
vą lemia Cr (tavmavito), Fe ir Mn (pie- 
montito) priemaišos + Ypatingi požy- 
miai: nėra + Taurinimas: nežinomas. 


tomi epidotai sveria daugiau nei 5 karatus, 
šliftuojami labai retai. Didesni akmenys nėra 
skaidrūs, nes mineralas tamsus. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai 
ir maži raižiniai. 

Panašūs mineralai. Verdelitas, vezuvianas, 
aktinolitas. 

Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Epidotas yra trapus, tad reikia veng- 
ti mechaninių pažeidimų. Valomas muiluotu 
vandeniu; ultragarsas ir garai pavojingi. 


Drūza iš epidoto kristalų, 60 mm. Tipiška radim- 
vietė Knapenwande, Austrija. 


SPODUMENAS 


LiAL[Si,0,] 


Pavadinimas kilo nuo graikiško 
žodžio „spodumenos" — peleni- 
nis. Pagal spalvą skiriamos atmai- 
nos kuncitas ir hidenitas, pava- 
dintos pagal atradėjų G. F. Kun- 
co ir W. E. Hideno pavardes. 


Istorija. Palyginus, tai - taurus akmuo. Kun- 
citas pirmą kartą aprašytas tik 1903 m. 
Astrologija. Jautis. 

Čakra. Sirdis. 

Poveikis kūnui. Harmonizuoja jausmus, ša- 
lina neigiamas emocijas. 

Priežiūra. Plauti drungname vandenyje. 
Kilmė. Pegmatitai, sąnašynai. 

Radimvietės. Spodumenas gamtoje aptin- 
kamas dažnai ir kartais sudaro didelius (iki 65 t 


Hidenito kristalas, 35 mm. Adamso šachta, Hid- 
enitai, Siaurės Karolina, JAV. 


Spalva: geltonai balta (trifanas), violeti- 
nė, rausva (kuncitas), pilka, bespalvė, 
retai mėlyna (nuristanitas), retkarčiais po- 
lichrominiai akmenys + Skaidrumas: 
peršviečiamas, permatomas + Blizge- 
sys: stiprus, stikliškas + Skirumas: 
kriaukliškas, nelygus + Skalumas: (110) 
idealiai skalus + Kietumas: 6,5-7,5, tra- 
pus + Brėžimo spalva: balta + Tankis: 
3,0-3,2 + Lūžio rodiklis: N, 1,653- 
1,670, N, 1,660-1,669, N, 1,665- 
1,682 + Dvejopas lūžimas: 0,014- 
0,027 œ Dispersija: 0,017 + Pleoch- 
roizmas: pastebimas, priklauso nuo 
spalvos intensyvumo + Liuminescen- 
cija: geltona, kreminės spalvos, oranži- 
nė + Chemizmas: spalvą lemia Mn““, 
Fe** ir Cr?* priemaišos + Ypatingi po- 
žymiai: kartais katės akies efektas + Tau- 
rinimas: švitinimas. 


svorio ir 13 m ilgio), bet ne juvelyrinės ko- 
kybės kristalus. Spodumenas kasamas Bra- 
zilijoje (Minas Zerajuje), JAV (Kalifornijo- 
je), Rusijoje ir Afganistane (Nuristano sri- 
tyje) bei kitur. Akmenys su katės akies efektu 
randami prie Newry, JAV valstijoje Meine. 
Smitsono institute, Vašingtone, yra daug 
vertingų ir didelių šlifuotų, daugiausia gels- 
vų akmenų. i 

Hidenitas žinomas iš JAV (Siaurės Karolinos, 
Sony-Point), kur jis kasamas nuo 1879 m. 
Randamas ir Black Hills Pietų Dakotoje bei 
Riversaido administraciniame vienete, Kalifor- 
nijoje. Gausių telkinių yra Brazilijoje (Minas 
Zerajuje), Madagaskare, Birmoje, Afganista- 
ne (Nuristane) ir Rusijoje. Kartu su juo be- 
veik visada randamas ir kuncitas. Muziejų ko- 
lekcijose saugomi dažniausiai nedideli (iki 2 
karatų) šlifuoti akmenys. Vienos Gamtos isto- 
rijos muziejuje yra 3x0,6 cm dydžio kristalas; 
o Toronto Gamtos istorijos muziejaus rinki- 
niuose — geltonai rudas šlifuotas akmuo (tri- 
fanas) iš Brazilijos, sveriantis 1800 karatų. 
Kuncito randama Nuristano apylinkėse Afga- 
nistane. Dažnai aptinkami dideli kristalai (iki 
45 cm ir 6 kg). Sių akmenų esama ir JAV 
(Kalifornijoje, Masačiūsetse, Konektikute ir 
Meine). Didžiausias kristalas iš Palos Kalifor- 
nijoje svėrė 2 kg. Dideli iki 7,4 kg svorio kris- 


Kuncito kristalas 
kvarce, 66mm. 
Nuristanas, 
Afganistanas. 


talai randami Brazilijoje (Minas Žerajuje), Ma- 
dagaskare, Birmoje, Kinijoje, Rusijoje ir ne- 
seniai aptikti Suomijoje (iki 7 cm dydžio kris- 
talai). Sri Lankoje galima rasti akmenų, kuriems 
būdingas katės akies efektas. Dažnai muzie- 
juose eksponuojami natūralūs arba šlifuoti 
kuncitai. Smitsono institute, Vašingtone, sau- 
gomi šlifuoti 880, 663 ir 297 karatų akmenys 
iš Brazilijos ir vienas 177 karatų kuncitas iš 
Kalifornijos. Vienoje privačioje kolekcijoje yra 
720 karatų akmuo iš Brazilijos, o Harvardo 
universitete saugomas 2200 g kuncito krista- 
as iš Palos Kalifornijoje. 


Šlifuotas kuncitas, 31,46 karato. 


Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
didesni raižiniai. 

Panašūs mineralai. Chrizoberilas, euklazas, 
ametistas, olivinas, skapolitas panašūs į spo- 
dumeną; trifanas, chrizoberilas, euklazas, 
smaragdas - į hidenitą; ametistas, topazas, 
morganitas - į kuncitą. 

Imitacijos. Sintetinis spodumenas, sintetinis 
hidenitas, spalvotas stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Akmenys trapūs, jautrūs tempe- 
ratūrų svyravimams, šviesoje gali išblukti. Va- 
lyti muiluotu vandeniu. 


Hidenitai, 14,1 ir 3,24 karatai. 


STAUROLITAS ~~ 
AlFe,0,[OH]4A1,[0(Si0 ;)] | g 


pF 


Istorija. Kvadratinius, kryžiaus formos krista- 
lus dvynius jau viduramžiais piligrimai nešio- 
jo kaip talismanus, turinčius apsaugoti. 
Kilmė. Metamorfitai, sąnašynai. 
Radimvietės. Gamtoje jie plačiai paplitę. Aša- 
fenburgas Vokietijoje, Monte Campione Švei- 
carijoje, Val Passaria Italijoje, St. Radegund 
Austrijoje ir Petrov prie Desnos Čekijos Res- 
publikoje garsėja gražiais kristalais. Didelių kris- 
talų iškasama Namibijoje (Gorobo kasyklo- 
je), Madagaskare, Zambijoje (netoli Lusakos) 
randami tamsiai mėlyni „Iluzakitai“, Indijoje, 
Grenlandijoje, Brazilijoje, JAV (Tenesyje). Gra- 
žiausi staurolitai šiuo metu atvežami iš Rusi- 
jos, Kolos pusiasalio. Facetiniu būdu apdirbti 


Pavadinimas kilo nuo graikiško 
žodžio „stauros“ — kryžius. 


Spalva: nuo raudonai rudos iki rudai juo- 
dos, retkarčiais mėlynas (lukazitas) + 
Skaidrumas: peršviečiamas, neperma- 
tomas + Blizgesys: stikliškas, matinis + 
Skirumas: kriaukliškas, rakštinis + Ska- 
lumas: (010) skalus + Kietumas: 7-7,5 
+ Brėžimo spalva: pilkai balta + Tankis: 
3,65-3,83 + Lūžio rodiklis: N, 1,739- 
1,747, Nm 1,744-1,754, N, 1,750- 
1,764 » Dvejopas lūžimas: 0,011- 
0,015 » Dispersija: 0,023 + Pleoch- 
roizmas: pastebimas, nuo geltonai rudo 
iki rudai raudono + Liuminescencija: 
nėra + Chemizmas: nežinomas + Ypa- 
tingi požymiai: kryžiaus formos išaugos 
+ Taurinimas: nežinomas. 


akmenys sveria tik keletą karatų. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Dravitas, hesonitas. 
Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Facetiniu būdu apdirbtus akme- 
nis valyti tik muiluotu vandeniu. 


Staurolito krista- 
lai, 50 mm. Ko- 
los pusiasalis, 
Rusija. 


KIANITAS T 
| 


Al,[0(Si0,)] || 
Pavadinimas kilo iš graikiško | | 
žodžio „kyanos“ — mėlynas. O p 


Istorija. Įprastas mineralas; tik visai neseniai 
buvo rasta kokybiškų, juvelyriniams dirbiniams 
tinkančių akmenų. 

Kilmė. Pegmatitai, metamorfitai, sąnašynai. 

Radimvietės. Juvelyrinės kokybės kianitų (dis- 
tenų) randama Indijoje (Pandžaboje ir Kaš- 

myre), Birmos brangakmenių sąnašynuose ir 
Korėjoje (Saikori apylinkėse). JAV - Kaliforni- 
joje, Tenesyje, Džordžijoje, Niū Hempšyre ir 
Siaurės Karolinoje (žali akmenys). Gražių kia- 
nitų randama Grenlandijoje. Neseniai buvo ap- 
tikta didelių (iki 30 cm Ilgio) kristalų Australi- 
joje (Sao Afrikoje jie kasami Kenijoje, 
Tanzanijoje (Umba River, smaraganie, zalu- 
mo S ) bei Namibijoje (žaliai mėlyni). 
Europoje kianitų esama Rusijoje (Urale, Ko- 
los pusiasalyje — kristalai iki 1 cm), Sveicarijo- 
je, Austrijoje bei Prancūzijoje. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 


Kianitas, plotis - 
40 mm. Indija. 


Spalva: balta, mėlyna, pilka, žalia, gel- 
tona + Skaidrumas: peršviečiamas, per- 
matomas ° Blizgesys: stikliškas, perla- 
mutrinis + Skirumas: nelygus + Skalu- 
mas: (100) idealiai skalus, a 
skalus + Kietumas: 6-7 (skersine ryp- 
timi), 4—4,5 (išilgine kry pimi: Breži- 
mo spalva: balta + Tank 55-3,66 
e Lūžio rodiklis: N, 1,710-1,718, N, 
1,721-1,723, N, 1,727-1,734 » Dve- 
bpe lūžimas: nuo 0,015 iki 0,017 ° 
ispersija: 0,020 + Pleochroizmas: 
būcingas tik kianitui, bespalvis, nuo vio- 
letinio iki kobalto baltumo + Liumines- 
cencija: kartais silpnai raudona + Che- 
gamam nuo Fe?+, Cr**, Ti+ priemai- 
-— žalia ir mėlyna spalvos, nuo Fe**- 
Zaia spalva + Ypatingi požymiai: ret- 
karčiais katės akies efektas + Taurini- 
mas: nežinomas. 


Panašūs mineralai. Akvamarinas, benitoi- 
tas, safyras. 

Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Kianitas labai jautrus šilumai, tra- 


pus ir skalus. Valomas muiluotu vandeniu. 


DANBURITAS 


Ca[B,Si,0,) 


Spalva: bespalvė, vyno geltonumo, pil- 
ka, ruda ir rausva + Skaidrumas: per- 
Ššviečiamas, permatomas + Blizgesys: 
stikliškas, riebalų + Skirumas: kriaukliš- 
kas, nelygus + Skalumas: (001) neska- 
lus + Kietumas: 7,0-7,5 + Brėžimo 


Pavadintas pagal pirmąją | 


radimvietę Danbury, Konektikute, JAV. spalva: balta „Tankis 287-303 2 Li 

= žio rodiklis: N, 1,630, Nn 1,633, 
V SATA ei | 1,647 » Dvejopas lūžimas: nuo 0,006 
7 iki 0,008 + Dispersija: 0,017 + Ple- 
Istorija. Pirmą kartą rastas 1839 m. netoli ochroizmas: silpnas, spalvotuose akme- 
Danbury (Konektikute, JAV). nyse gelsvas + Liuminescencija: kar- 
Kilmė. Pegmatitai, metamorfitai, sedimentai. tais mėlyna, žaliai mėlyna, balta e Che- 
Radimvietės. Gamtoje danburito dažnai pa- mizmas: nežinomas + Ypatingi požy- 


miai: nėra + Taurinimas: švitinimas. 


sitaiko, bet retai aptinkami juvelyrinės koky- 
bės akmenys. Medaus geltonumo kristalai ka- 
sami Baja Californio (Meksikoje), skaidrūs ar- 
ba rausvos spalvos, Iki 10 cm dydžio - Char- Imitacijos. Nėra. 

kase (Meksikoje). Danburito randama ir Boli- Panašūs mineralai. Citrinas, apatitas, to- 
vijoje, Birmoje (dideli balti ir geltoni kristalai), pazas. 

Japonijoje (skaidrūs, iki 9 cm dydžio akme- Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
nys) bei Rusijoje (Dalnegorske, bespalviai, di- Patarimai. Valomas muiluotu vandeniu; ul- 
desni nei 20 cm). Dideli geltonai rudi kristalai tragarsas ir garai pavojingi. 

atvežami iš Madagaskaro. Dideli šlifuoti dan- Danburitas. Bespalviai kristalai, apšvitinti radioak- 
buritai sveria daugiau nei 200 karatų. tyviais spinduliais, nusidažo. Apšvitintas šlifuotas 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. akmuo, sveria 6 karatus. Dalnegorskas,Rusija. 


BaTi[Si,0,] \ 


BENITOITAS LE 


Pavadintas pagal 3 
pirmąją radimvietę San Benite 


(administraciniame vienete) „Kalifornijoje, JAV. 


Istorija. Benitoitas pirmą kartą rastas 1907m. 
San Benite (administracinis vienetas Kalifor- 
nijoje, JAV). 

Kilmė. Magmatitai. 

Radimvietės. Daugiausia benitoito randama 
San Benito (JAV) apylinkėse, serpentino gys- 
lose, kartu su neptūnitu ir natrolitu. Šis labai 
retas akmuo sudaro 1 cm dydžio kristalus. 
Kitų juvelyrinės kokybės benitoito telkinių ne- 
žinoma. Smitsono instituto Vašingtone ko- 
lekcijoje saugomas 7,80 karatų šlifuotas be- 
nitoitas. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas. 


Benitoitas, aukštis - 20 mm. Dalas Gemo ka- 
sykla, San Benito Co., Kalifornija, JAV. 


Spalva: mėlyna, mėlynai pilka, bespalvė 
+ Skaidrumas: peršviečiamas, perma- 
tomas + Blizgesys: stikliškas + Skiru- 
mas: kriaukliškas + Skalumas: (1011) 
neskalus + Kietumas: 6,0-7,0 + Brė- 
žimo spalva: balta + Tankis: 3,64-3,68 
+ Lūžio rodiklis: N, 1,800 iki 1,801, N 
1,756-1,757 +» Dvejopas lūžimas: 
0,047 + Dispersija: 0,044 + Pleoch- 
roizmas: stipriai dichroitiškas + Liumi- 
nescencija: intensyvi, mėlyna + Che- 
mizmas: tirpsta HF + Ypatingi požy- 
miai: nėra + Taurinimas: nežinomas. 


Panašūs mineralai. Safyras, kordieritas (ioli- 
tas), indigolitas. 

Imitacijos. Nėra. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Vengti staigių temperatūros svyra- 
vimų. Niekada nevalykite garais, ultragarsu — 
pavojinga. 
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TANZANITAS << 
(Coizito atmaina) | || || 
Ca,Al,[0(Oh)(Si0,) (Si,0,)] | 


IL 
Pavadintas pagal | | | | 
rytų Afrikos valstybę. || || 


Pla] | | [ojej] 


Istorija. Nors vietiniai gyventojai naudojo jį 
seniai, gemologijai jį 1967 m. atrado indų 
geologas Manuelis de Souza. Iš pradžių jis 
pamanė atradęs safyrų telkinį. Vėliau 
tanzanitą kaip naują coizito atmainą aprašė 
vokiečių gemologinė draugija. Akmuo ypač 
išgarsėjo tuo,kad juo puošėsi kino žvaigždė 
Elizabeta Teilor. Šiandien tanzanitas- vienas 
labiausiai mėgiamų brangakmenių. 
Astrologija. Saulys. 

Čakra. Gerklė. 

Poveikis kūnui. Tanzanitas padeda įveikti 
psichinius sutrikimus, stiprina širdį. 
Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje. 
Kilmė. Magmatitai, pegmatitai. 
Radimvietės. Tanzanitų telkiniai glūdi Gerevi 
Hills rajone, Arušos ir Moši apylinkėse, Tan- 


Įvairių atspalvių tanzanitai, neapdirbti šiluma. Di- 
džiausias akmuo sveria 3 karatus. Tanzaniją. 


Spalva: mėlyna, žaliai mėlyna, mėlynai 
violetinė, ruda, retkarčiais geltona arba 
bespalvė + Skaidrumas: permatomas 
e Blizgesys: stikliškas + Skirumas: ne- 
lygus + Skalumas: (100) idealiai skalus 
+ Kietumas: 6,-6,5, trapus + Brėžimo 
spalva: balta + Tankis: 3,35 + Lūžio 
rodiklis: N, 1,692, N, 1,693, N, 1,700 
+ Dvejopas lūžimas: 0,009 + Disper- 
sija: 0,019 + Pleochroizmas: labai stip- 
rus, mėlynas, violetinis, žalias trichroitiš- 
kas, matomas plika akimi + Liumines- 
cencija: nėra + Chemizmas: spalva at- 
siranda dėl V** ir Cr?* priemaišų; 700 °C 
temperatūroje spalva gali dar labiau pa- 
ryškėti + Ypatingi požymiai: kartais ka- 
tés akies ir aleksandrito efektas + Tauri- 
nimas: kaitinimas. 


zanijoje. Jie sudaro prizmės formos kristalus 
su ryškiomis vertikaliomis įpjovomis, randa- 
mi gneisuose su pegmatitinėmis-hidrotermi- 
nėmis gyslomis. Gražių grynų ir šlifuotų ak- 
menų galima pamatyti Smitsono instituto Va- 
šingtone kolekcijoje. Literatūroje minimas šli- 
fuotas 122,7 karatus sveriantis tanzanitas bei 
18,2 karatų tanzanitas-katės akis. Neseniai 
buvo aptikti daugiau nei 200 karatų sverian- 


Tanzanitas, 16,78 karatai. Aruša, Tanzanija. 


Rožinis tulitas (coizito atmaina), svarbiausia sta- 
tybinio akmens gabro sudėtinė dalis. Kolos pu- 


siasalis, Rusija. 


Tanzanito kristalas, 46 mm. Aruša, Tanzanija. 


tys tanzanitai. Šie brangakmeniai įtaisomi 
įvairiuose papuošaluose, dažnai kartu su dei- 
mantais. Kartais jų spalvą, kaitinant iki 400- 
500 °C, galima paryškinti. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Safyras, špinelis, kor- 
dieritas, dumortieritas. 

Imitacijos. Dubletai, stiklas, sintetinis ko- 
rundas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Plauti muiluotu vandeniu, ultra- 
garsas ir garai pavojingi. Tanzanitas skalus, 
todėl saugokite nuo mechaninių pažeidimų ir 
sutrenkimų! 
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OLIVINAS 


(Mg,Fe), [SiO] || TE T 


Istorija. Olivinas žinomas jau seniai. Jo sino- 
nimai — peridotas ir chrizolitas. Šlifuoti olivinai 
buvo įtaisomi į sakralinius papuošalus, deko- 
racijas. Tikėta jo magiška galia. Baroko epo- 
choje buvo laikomas mylinčiųjų akmeniu. 
Žmones saugojo nuo širdies skausmų, maži- 
no temperatūrą, švelnino melancholiją, pa- 
dėdavo išvengti nelaimių. 2 
Astrologija. Babilone tai buvo Zuvų, Egipte 
ir Bizantijoje — Liūto akmuo. Viduramžiais — 
Mergelės. 

Čakra. Širdis. 

Poveikis kūnui. Teigiamai veikia psichiką, virš- 
kinimą ir kasą, padeda nuo vidurių užkietėji- 
mo. 

Priežiūra. Nuplauti vandeniu, trumpai įkrauti 
saulės šviesoje. 

Kilmė. Ultrabazinės uolienos, pegmatitai. 
Radimvietės. Istoriškai žymus olivino telki- 


Spalva: geltonai žalia, alyvos žalumo, 
žaliai juoda, juodai ruda + Skaidrumas: 
permatomas, peršviečiamas + Blizge- 
sys: stiklo, riebalų + Skirumas: kriauk- 
liškas + Skalumas: (010) neskalus + 
Kietumas: 6,5-7 + Brėžimo spalva: 
balta, gelsva + Tankis: 3,27 iki 4,20 (pri- 
klausomai nuo Mg ir Fe kiekio) + Lūžio 
rodiklis: N, 1,649-1,827, N, 1,664 iki 
1,869, N, 1 „684—1,879 + Dvejopas lù- 
žimas: nuo 0,033 iki 0,040 + Disper- 
sija: 0,020 + Pleochroizmas: silpnas, 
bespalvis iki šviesiai žalio, žalias iki alyvi- 
nio žalumo + Liuminescencija: nėra + 
Chemizmas: olivinas — tai izomorfinės 
torsterito eilės, Mg,[Si0,] ir fajalitų, 
Fe,[Si0,] mineralų pavadinimas + Ypa- 
tingi požymiai: retkarčiais katės akies 
efektas + Taurinimas: nežinomas. 


nys buvo Cebirgeto saloje, Raudonojoje jū- 
roje (Egipte). Tenykštei kasyklai mažiausiai 
3500 metų. Panašių olivinų buvo rasta ir Bir- 
moje (prie Mogoko). Kartu su kitais brangak- 
meniais jie kasami Brazilijoje (Minas Zerajuje 
ir Permanbuke). JAV aptinkami Arizonoje (iki 
20 cm dydžio kristalai), Niū Meksike ir Havajų 
salose (kasamas „havaitas"). Jų randama ir Mek- 


Olivino kristalai, didysis - 49 mm. Pakistanas. 


Šlifuoti olivinai (forsterito atmaina), vidurinis akmuo 
sveria 65 karatus. Zupatas, Kohistanas, Pakistanas. 


sikos bazaltuose. Šviesiai žalių akmenų tėvynė — 
Australija. Gražių kristalų esama Roso saloje ir 
Antarktidoje. Šiek tiek olivino randama Pietų Afri- 
kos Respublikoje, Tanzanijoje, Kenijoje, Zaire ir 
Somalyje. Rusijoje šių akmenų randama deimantų 
telkiniuose Sibire, o Kolymos srityje — juodų net 
iki 20 cm dydžio fajalito kristalų. Kiti telkiniai yra 
Urale bei Sajanų kalnuose, naujesni - Mongolijo- 
je bei Afganistane. 

Nuo seno žinomi olivino telkiniai Bohemijoje (prie 
Kozakovo). Norvegijoje, Grenlandijoje, Vokietijo- 
je (Eifelyje) ir Italijoje randama šviesiai žalio olivi- 
no. Neseniai į rinką pateko akmenų iš Pakistanui 
priklausančios Pamyro dalies. Gryni, geltonai žali, 


Slifuotas olivinas su 
tipiškais liudvigito 


r 
f Še intarpais, iš Pakis- 


Na è tano, 4,5 karatū. 
f A 
A 
K Šlifuotas meteo- 
ES ritas, „Palazitas”, 
\ * kuriame olivino 
grūdeliai įsiterpę 
į geležį. Plotis - 
tig 70 mm. 


šlifuoti akmenys paprastai sunkesni nei 100 kara- 
tų. Daugelis didelių šlifuotų olivinų turi savo istori- 
ją ir vertę. Jie — daugelio muziejų puošmenos. 
Smitsono institute, Vašingtone, yra 310 karatų 
sveriančių šlifuotų akmenų, atvežtų iš Cebirgeto 
salos. Vienas olivinas iš Birmos sveria 287 kara- 
tus. Maskvos deimantų fonde saugomas 192,6 
karatus sveriantis šlifuotas olivinas, rastas taip pat 
Cebirgeto saloje. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Chrizoberilas, prehnitas, 
moldavitas. 

Imitacijos. Sintetinis špinelis, sintetinis korundas. 
Patarimai. Plauti muiluotu vandeniu, nevalyti 
ultragarsu ir garais. Olivinas trapus. Lydant, skys- 
tis gali pakenkti paviršiui. Mineralas reaguoja 
su rūgštimis. 


CHALCEDONAS 
(Kvarco grupė) 

Si0, 

Pavadintas pagal išnykusį 

Mažosios Azijos miestą Kalchidoną. 


Istorija. Chalcedonas kaip brangakmenis 
naudotas jau nuo senų laikų. Tai rodo įvairūs, 
8000 metų senumo archeologiniai radiniai. 
Pradžioje iš chalcedono buvo gaminami įran- 
kiai, o vėliau pradėtas vertinti kaip brangak- 
menis. Juos dažyti pradėjo jau viduramžiais. 
Tai meilės akmuo, todėl moterys jį nešiodavo, 
traukdamos vyrų širdis. Sis akmuo simboliza- 
vo jėgą, saugojo nuo pykčio bei melancholi- 
jos. 

Astrologija. Ožiaragis, Vėžys, Šaulys. 
Čakra. Gerklė. 

Poveikis kūnui. Gydo kaklo skausmus bei 


Spalva: balta, pilka, pilkai mėlyna, ret- 
karčiais ir kitos e Skaidrumas: perma- 
tomas, peršviečiamas + Blizgesys: 
stikliškas, matinis, šilko + Skirumas: 
nelygus, kriaukliškas + Skalumas: vi- 
siškai neskalus + Kietumas: 6-7 + Brė- 
žimo spalva: balta + Tankis: 2,50-2,70 
+ Lūžio rodiklis: N, 1,539-1,544, N, 
1,526 iki 1,535 + Dvejopas lūžimas: 
0,004-0,009 » Dispersija: nėra » Ple- 
ochroizmas: nėra + Liuminescenci- 
ja: kartais nuo silpnos iki intensyviai 
geltonai žalios, geltona, balta, šviesiai 
mėlyna + Chemizmas: spalvų įvairovę 
lemia Fe, Mn, Ni, Cr priemaišos bei įvai- 
rūs intarpai; dažyti, braižyti ir akmenys, 
į kuriuos įterpta kitų mineralų intarpų 
(dažniausiai chloridų ir hematitų), turi 
įvairių sinonimų: plazma, karneolis, aga- 
tas, prazemas, heliotropas, oniksas, sar- 
doniksas, chrizoprazas, jaspis, flintas 
ir pan. + Ypatingi požymiai: retkar- 
čiais irizacija + Taurinimas: kaitinimas, 
dažymas. 


Rusija. 


Chalcedonas, var- 
veklio ilgis - 15 mm. 
Podmoskovskoje, 


klimakterinius negalavimus, stabdo krau- 
javimą. 

Priežiūra. Valomas po tekančiu vandeniu ir 
įkraunamas saulės spinduliuose. 

Kilmė. Vulkanitai, karšti šaltiniai, dūlėjimo zo- 
nos, sedimentai. 

Radimvietės. Chalcedono yra beveik visose 
pasaulio šalyse. Žymūs ir iki šiol kasami Indi- 
jos chalcedonai. Jų randama Dekhano aukš- 
tumų bazaltuose, dūlėjančioje plutoje ir sąna- 
šynuose. Dažnai jų aptinkama ir Arabijos pu- 
siasalyje (Saudo Arabijoje ir Jemene), Taivano 
saloje, Irake ir kitur. Chalcedony esama JAV - 
Floridoje, Kalifornijoje (mėlyni), Oregone, Ari- 
zonoje (rausvi, violetiniai), Kolorade, Aidahe, 
taip pat Kanadoje, Meksikoje, Brazilijoje, Urug- 
vajuje, Naujojoje Zelandijoje, Australijoje, Is- 
landijoje ir Farerų salose. Afrikos žemyne chal- 
cedonai randami daugelyje valstybių, ypač 
Namibijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Bot- 
svanoje, Maroke, Libijoje, Egipte, Etiopijoje bei 
Madagaskaro saloje. Didelių chalcedono tel- 
kinių yra Rusijoje, daugiausia Urale, Transbai- 
kalo srityje ir Sachalino saloje, Kazachstane, 
Armėnijoje, Gruzijoje ir Azerbaidžane. Nuo is- 
torinių laikų Europoje chalcedonai kasami Bo- 
hemijoje (didžiųjų kalnų prieškalnėje), Vokieti- 
joje ir Austrijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Itali- 


+ 


Dirbiniai iš spalvoto chalcedono, rasto įvairiuose 
telkiniuose. 


joje (Sardinijoje ir Sicilijoje), Bulgarijoje ir Ru- 
munijoje. 

Apdirbimas. Kabošonai, dideli ir maži raiži- 
niai, galanterijos papuošalai, naudojami tech- 
ninėms reikmėms. 

Panašūs mineralai. Smitsonitas, opalas. 
Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. Rea- 
guoja su fluoro vandenilio rūgštimi. 


Plazma. Hrubšice, Čekijos Respublika. 
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CHRIZOPRAZAS 

(Kvarco grupė) 

SiO, 

Pavadinimas kilo iš graikų kalbos žodžių 
„chrysos” — auksas ir „prasmai” - vertinti. 


Istorija. Chrizoprazą naudojo jau senovės grai- 
kai ir romėnai. Gamino iš jo sages, apyrankes, 
karolius ir žiedus, puošdavo šventyklas ir koply- 
čias. Chrizoprazas kaip talismanas saugojo nuo 
piktos akies, neapykantos ir prakeikimo. 
Astrologija. Tai- Skorpiono (pagal egiptiečius) 
arba Šaulio (pagal senovės astrologus) ženklas. 
Čakra. Širdis. | 

Poveikis kūnui. Sirdžiai jis suteikia ramybę, slopi- 
na kraujavimus. 

Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje. 
Kilmė. Dūlėjanti serpentinų masyvų pluta. 
Radimvietės. Gamtoje chrizoprazas randamas 
palyginus retai. Jo yra Indijoje ir JAV (pvz. Keys- 
tone Arizonoje, Kalifomijoje, Šiaurės Karolinoje, 
Oregone). Chrizoprazo aptinkama Brazilijoje, Aust- 
ralijoje, Naujojoje Kaledonijoje ir Tasmanijoje. Af- 
rikos žemyne jis randamas Tanzanijoje, Zimbab- 
vėje ir Pietų Afrikos Respublikoje. Be to, jo esama 


Spalva: smaragdinio žalumo, mėlynai | 
žalia ir obuolių žalumo. Atspalvį suteikia 
Ni druskos, ištirpusios kristale + Skaid- 
rumas: peršviečiamas, nepermatomas + 
Blizgesys: stikliškas, matinis + Skiru- 
mas: nelygus, kriaukliškas + Skalumas: 
visiškai neskalus + Kietumas: 6-7 +» 
Brėžimo spalva: balta + Tankis: 2,50- 
2,70 » Lūžio rodiklis: N, 1,539-1,544, 
N, 1,526-1,535 + Dvejopas lūžimas: | 
0,004-0,005 + Dispersija: nėra + Ple- | 
ochroizmas: nėra + Liuminescencija: 
nėra + Chemizmas: Ni druskų arba Cr 
priemaišos (atmaina - mozolitas iš Zim- | 
babvės) + Ypatingi požymiai: nėra + | 
Taurinimas: nežinomas. | 


Rusijoje ir Lenkijoje, neseniai rasta ir Jugoslavijo- 
je (Goleše). Vertingi, daug kilogramų sveriantys 
akmenys šiuo metu kasami Kazachstane. 
Apdirbimas. Kabošonai, maži ir dideli raižiniai, 
lentelinis šlifavimas, rečiau facetinis šlifavimas, ne- 
dideli galanterijos papuošalai. 

Panašūs mineralai. Žadeitas, prenhitas, varisci- 
tas. 

Imitacijos. Dirbtinai dažytas chalcedonas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. Reaguo- 
ja su fluoro vandenilio rūgštimi. Šviesoje ir kaiti- 
nant praranda spalvą. 


Chrizoprazas, 
didžiausias šlifuotas 
akmuo - 40 mm. 
Szklary, Lenkija. 


KARNEOLIS 


(Kvarco grupė) 
SiO, 


Pavadintas pagal lotynišką žodį 
„Caro“ — mėsa (raudonos spalvos). 


Karneolio grynuoliai motininėje uolienoje. Brdo prie 
Nova Paka, Čekijos Respublika. 


Istorija. Karneolis buvo naudojamas antspau- 
dy, papuošalų ir dekoratyvinių dirbinių gamybai 
dar prieš Kristaus gimimą. Manyta, kad jis saugo 
nuo ginčų, dantų skausmų bei nervinių ligų, ma- 
žina kraujo spaudimą, temperatūrą, sušvelnina 
pyktį ir atneša laimę. 

Astrologija. Karneolis pagal egiptiečius — Vėžio 
arba pagal viduramžių astrologus - Liūto ir Avino 
akmuo. 

Čakra. Sakralinė. 

Poveikis kūnui. Veikia lytinių liaukų vystymąsi, 
stiprina širdies veiklą, didina gyvybingumą. 
Priežiūra. Nuolat plauti vandeniu ir įkrauti saulės 
Šviesoje. 

Kilmė. Vulkanitai, dūlėjimo zonos. 
Radimvietės. Kameolis randamas Indijoje, Sau- 
do Arabijoje ir Egipte. Daug telkinių esama Brazi- 
lijoje (Rio Grande do Sul) ir JAV (Kolorade, Juto- 
je, Nebraskoje). Jo aptinkama ir Australijoje, Ru- 
sijoje (Jakutsko apylinkėse, Čiukčių rajone), Če- 
kijos Respublikoje, Vokietijoje ir Rumunijoje. 


Spalva: tamsiai raudona, oranžinio rau- 
donumo (sardolitas), rudai raudona + 
Skaidrumas: peršviečiamas + Blizge- 
sys: stikliškas, matinis + Skirumas: nely- 
gus, kriaukliškas + Skalumas: visai ne- 
Skalus + Kietumas: 6-7 + Brėžimo spal- 
va: balta + Tankis: 2,50-2,70 + Lūžio 
rodiklis: N, 1,539-1,544, N, 1,526- 
1,535 + Dvejopas lūžimas: 0,004- 
0,009 » Dispersija: nėra + Pleochroiz- 
mas: nėra + Liuminescencija: nėra + 
Chemizmas: spalvą lemia Fe priemaišos 
e Ypatingi požymiai: hematitų ir kitų mi- 
neralų intarpai + Taurinimas: nežinomas. 


Apdirbimas. Kabošonai, lentelinis šlifavimas, maži 
raižiniai ir galanterijos papuošalai. 

Panašūs mineralai. Jaspis. 

Imitacijos. Spalvotas chalcedonas, stiklas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. Sviesoje 
gali prarasti savo spalvą. 


Karneolio skulptūrėlė, aukštis - 100 mm. Sukur- 
ta XIX a. antrojoje pusėje, Rusijoje. 
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AGATAS 


(Kvarco grupė) 

SiO, 

Pavadintas pagal 

Agato upę Sicilijoje (dabar Dirilo). 


olka | |@e 


Istorija. Agatus žmonės naudoja jau dau- 
giau nei 8000 metų. Tai liudija archeologų 
rasti įvairūs iš agato pagaminti įrankiai, ku- 
riuos naudojo skitai. Agatus minėjo ir suteikė 
jiems vardą Teofrastas (376-287 pr. Kr.). Jie 
ypač buvo mėgiami senovėje. Iš agato ga- 
minti dekoratyviniai dirbiniai, raižomos gemos 
(pvz. žymioji Augustino gema Vienos muzie- 
juje). Graikijoje ir Romoje mokėta šiuos akme- 
nis dažyti. Kaip talismanai jie apsaugodavo 
nuo nuodų, paaštrindavo žvilgsnį, neleisda- 
vo prasidėti audroms bei štormams. Ypač gra- 
žūs įvairiaspalviai šiltų ir šaltų atspalvių agatai. 
Spalva pabrėžiama koncentruota juostos teks- 
tūra. Retai pasitaiko lygiagrečiai plaušinių teks- 
tūrų. Kai kuriuose agatuose 1 cm plotyje pa- 
sikeičia iki 15 000 sluoksnių. Kartais piešiniai 
yraluito arba akies, oolitinės arba dendritinės 
formų (“samaninis agatas"). Kartais agatų vi- 
duryje yra tuštuma, pripildyta ametisto, duls- 
vojo kvarco, kalcito arba ceolito kristalų. Ak- 
menų spalva priklauso nuo kitų mineralų in- 
tarpų kiekio (pvz. chloritų, hematitų, limoni- 
tų, giotitų, seladonitų) arba mikroskopinių ki- 


Spalva: agatai visuomet spalvoti, daž- 
niausiai pilkų, pilkai mėlynų ir balių at- 
spalvių, mėlynai balti, mėlyni, šviesiai 
rausvi, kreminio baltumo, rausvi, retkar- 
čiais žaliai mėlyni, raudonai mėlyni, rau- 
donai rudi, rudi, geltonai rudi, oranžiniai 
iki pilkai juodų, randama ir žalsvų agatų 
+ Skaidrumas: peršviečiamas, neper- 
matomas + Blizgesys: stikliškas, mati- 
nis, šilkinis + Skirumas: nelygus, kriauk- 
liškas + Skalumas: nėra + Kietumas: 
6-7. + Brėžimo spalva: balta + Tankis: 
2,50-2,70 + Lūžio rodiklis: N, 1,539- 
1,544, N, 1,526-1,535 + Dvejopas lū- 
žimas: 0,004-0,009 + Dispersija: nėra 
e Pleochroizmas: nėra + Liuminescen- 
cija: kartais nuo silpnos iki ryškiai gelto- 
nos, žalsvos, šviesiai mėlynos, baltos + 
Chemizmas: Fe, Mn, Ni, Cr ir kt. prie- 
maišos + Ypatingi požymiai: irizacija + 
Taurinimas: dažymas, kaitinimas. 


tų elementų priemaišų. Agatai taip pat buvo da- 
žomi dirbtiniu būdu. Priklausomai nuo tekstū- 
ros arba irizacijos šie akmenys vadinami įvairiai: 
actekų, braziliškas, akies, žvaigždinis, koralinis, 
griuvėsių, brekčinis agatai, dendriten-agatas ir 
pan. Nuo istorinių laikų agatai buvo randami 
Azijos žemyne, pirmiausia Indijoje. Jų randama 
bazalto išsiveržimų ir jo dūlėjimo vietose Dekha- 
no plokštikalnyje; čia aptinkami pilkos, pilkai bal- 
tos ir pilkai mėlynos spalvos akmenys. 

Dirbtinai įvairiomis spalvomis margai nudažytas 


agatas, plotis - 180 mm, abiejuose kraštuose - 
tikra šio akmens spalva. Brazilija. 


Įvairiuose telkiniuose rasti agatai. Iš kairės nuo viršaus: 1)Slovakija, 2)Meksika, 
3-5)Australija, 6)Botsvana, 7)Cekijos Respubli- 
ka 8)Mongolija, 9-11)Cekijos Respublika, 12)Len- 
kija, 13-15)Autralija . 


Agatas. St. Egidien, VFR. 


Astrologija. Jautis. 

Čakra. Pradinė. 

Poveikis kūnui. Stiprina dauginimosi orga- 
nus, slopina skausmus, buvo naudojamas 
nuo epilepsijos bei nemigos. 

Priežiūra. Iškrauti po vandeniu, po to trum- 
pai įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Vulkanitai (metafizės, bazaltai, riolitai, 
porfyritai), hidroterminė, dūlėjimo zonos, se- 
dimentai ir sąnašynai. 

Radimvietės. Agatai žinomi visame pasauly- 
je. Labai gražių spalvų akmenų randama Kini- 


Ugninis agatas, plotis - 28 mm. Arizona, JAV. 


joje ir mongoliškoje Gobio dykumos dalyje 
(pvz. Akr-Bogno, Dala-Turu, Ulugaj-Hid). Sių 
agatų tekstūra koncentruota, kombinuota, ly- 
giagrečios ir kaspino formos. Čia randami rau- 
doni, oranžiniai ir geltonai rudi akmenys. Jų 
viduryje dažnai yra geodas iš ametisto, dulsvo- 
jo kvarco arba kalnų krištolo. Gražių agatų esa- 
ma ir Jemene (Waddi Khinai), Irake, (Ruthoje), 
Indonezijoje. Amerikos žemyne agatų telkinių 
yra Brazilijoje ir Urugvajuje. Čia jie užima maž- 
daug 1,5 mln. km? teritoriją pirminėse uolieno- 


Agatas. Horni Halže, Čekijos Respublika. 


se ir jų sąnašynuose, prisijungusiuose prie ba- 
zalto lavos srovių. Šie telkiniai buvo atrasti 1827 
m. ir šiuo metu jie didžiausi pasaulyje. Čia ka- 
sami agatai- labai monolitiškų spalvų (pilka, 
pilkai mėlyna), tačiau juos nesunku meniškai 
apdirbti. Jų viduje yra ametistų geodai. Centri- 
nėje Amerikoje agatai kasami Nikaragvoje (San 
Juan de Limai, balti ir pilki akmenys) ir Meksi- 
koje (margi ir ugniniai agatai). JAV jų randama 
Kalifornijoje, Oregone, Aidahe, Vajominge, 
Montanoje, Ajovoje bei Floridoje. 

Australijoje agatų aptinkama keliose vietose. 
Gausių telkinių yra ir Afrikoje. Čia akmenų ran- 
dama Namibijos pakrantėse esančiuose sąna- 
šynuose, Madagaskare (Antsirabe), Mozam- 
bike (Lemombo), Pietų Afrikos Respublikoje, 
Botsvanoje ir Lesote. Nemažai labai gražių agatų 
kilę iš Etiopijos, Maroko, Zairo (Kasajo upės 
tekmėje), Ugandos, Angolos, Egipto (Djebel 
Abu Diyeiba, jau 3000 metų). Žymių radimvie- 
čių yra ir Rusijoje (Tiumenės sritis, Uralas, Sibi- 
re, Amūro sritis), Armėnijoje, Gruzijoje bei Azer- 


Poligonalinis agatas. Brazilija. 


baidžane. Iš Čiukčių pusiasalio ir Kamčiatkos 
atvežami gražūs mėlyni ir oranžinio raudonu- 
mo agatai. Jų randama ir Kazachstane, Uz- 
bekistane, Turkmėnistane (Tavaku, juodi aga- 
tai). Daugelyje vietovių nuo senų laikų agatai 
kasami ir Europoje. Gražūs akmenys iš Idar- 
Oberstein'o Vokietijoje ir St. Egidien'o. Jų ran- 
dama Lenkijoje, Norvegijoje, Skotijoje bei Grai- 
kijoje. Gražių agatų yra ir Bulgarijoje (Rhodo- 
pen vietovėje), Italijoje (Fasa slėnyje), Suo- 


Samaninis agatas. Indija. 


mijoje ir Farerų salose. Nuo seno žinomi telki- 
niai Bohemijoje (milžiniškos priekalnės), kur 
agatų gavyba ypač klestėjo imperatoriaus Ru- 
dolfo II valdymo metu (pagarsėjusios vieto- 
vės - Kozakovas, Levinas, Zeleznicas, Rva- 
covas ir Frydšteinas). 

Agatai ir jų dirbiniai puošia daugelį pasaulio 
muziejų. Gražių kolekcijų galima pamatyti ar- 
senale Oružeinaja palata Kremliuje, Fersmano 


muziejuje (Maskvoje) bei St. Peterburge (Er- 
mitaže). Puikūs agatai puošia ir Vienos Dailės 
istorijos muziejaus kolekciją, Nacionalinę bib- 
lioteką Paryžiuje, jie saugomi ir senuose agatų 
šlifavimo centruose Turnove (Čekijoje) bei 
Idar-Obersteine (Vokietijoje). 

Apdirbimas. Kabošonai, lentelinis šlifavimas, 
gemos, maži ir vidutinio dydžio raižiniai, ga- 
lanterijos papuošalai bei mušti akmenys. 
Panašūs mineralai. Opalas, fluoritas (kaspi- 
no formos). 


Agatas. Meksika. 


Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Tankis, kietumas, optinė. 
Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. Rea- 
guoja su fluoro vandenilio rūgštimi. Šiluma 
gali pakeisti spalvą. 


Agatas-oniksas. Brazilija. 
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JASPIS 
(Kvarco grupė) 
SiO, 


Pavadintas pagal graikišką 
žodį „jaspis" arba persišką „ysam“. 


oa | [ejs 


Istorija. Jaspis nuo senų laikų buvo apdirba- 
mas kaip brangakmenis. Iš jo gaminti ant- 
spaudai, maži raižiniai ir galanterijos papuo- 
šalai. Buvo tikima jaspio magiškomis galio- 
mis. Senosiose legendose jis netgi vadina- 
mas „visų akmenų motina". Turėjo apsaugoti 
nuo svaigimo, žadinti apetitą, gydyti moteriš- 
kus negalavimus, apsaugoti nuo vaiduoklių ir 
nusivylimų meilėje. 

Astrologija. Tai buvo Mergelės ženklo akmuo 
(pagal babiloniečius), Vandenio (pagal egip- 
tiečius) ir Žuvų (Bizantijoje). 

Čakra. Pradinė. 

Poveikis kūnui. Padeda gydyti inkstus ir šla- 
pimo pūslę, stabdo kraujavimą ir hemoroidų 
susidarymą, gerina skrandžio, žarnyno ir ke- 
penų veiklą, sakoma, kad padeda sergant 
podagra. 

Priežiūra. Nuplauti vandeniu, įkrauti saulės 
šviesoje. 

Kilmė. Povulkaniniai telkiniai, metamorrfitai, se- 
dimentai, dūlėjimo zonos ir sąnašynai. 
Radimvietės. Istoriškai žinomi telkiniai iš Dek- 
hano plokštikalnio Indijoje. Jaspiai čia randa- 
Jaspis. Oregonas, JAV. 


Spalva: įvairi - dažniausiai raudonos 
spalvos atspalviai, violetiniai raudona, 
geltona, žalia, balta, ruda. Spalvą lemia ir 
kitų mineralų priemaišos. Žalias jaspis su 
taisyklingai išsidėsčiusiomis dėmėmis 
vadinamas heliotropu. + Skaidrumas: 
nepermatomas + Blizgesys: matinis ° 
Skirumas: nelygus + Skalumas: visai 
neskalus + Kietumas: 6-7 + Brėžimo 
spalva: priklauso nuo priemaišų, įvairi ° 
Tankis: 2,58-2,91 » Lūžio rodiklis: kaip 
chalcedono + Dvejopas lūžimas: nėra 
+ Dispersija: nėra + Pleochroizmas: 
nėra + Liuminescencija: nėra + Che- 
mizmas: Fe, Mn ir opalo priemaišos + 
Ypatingi požymiai: nėra + Taurinimas: 
dažymas, kaitinimas. 


mi kartu su agatais. Jų yra Kinijoje bei Mon- 
golijoje. JAV randami dažniausiai geltoni, rau- 
doni ir balti akmenys (Kanzase), dryžuoti ka- 
sami Teksase, Arizonoje, Kalifornijoje, Vermon- 
te, Vajominge ir Aidahe, juodi - Šiaurės Karo- 
linoje. Nikaragvoje, Venesueloje ir Brazilijoje 
esama raudono ir žalsvo jaspio. Brekčinis ir 
dryžuotasis jaspis kasami Australijoje. Afrikos 
žemyne daugiausia jo randama pietų Afrikoje. 
Iš čia ir kilo vadinamasis „zebro jaspis". Isto- 
riškai garsūs Egipto jaspiai iš Nilo apylinkių 
(vadinamieji „Nilo kvarcai"). Juos eksportuo- 
ja ir Uganda, Libija. Gražiausių heliotropų tė- 
vynė - Indija. Pasaulyje išgarsėjo ir milžiniški 
Rusijos telkiniai. Čia akmenys kasami ir apdir- 
bami jau nuo viduramžių. Ypač žymus jaspio 
telkinys yra Urale. Centriniame ir pietų Urale 
Jaspis. Oregonas, JAV. 


Jaspis. Indija. 

buvo atrasta daug tonų sveriantys įvairiaspal- 
vio jaspio blokai (“Orsko jaspis”), telkinių yra 
ir Gruzijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Vokietijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, prieškalnių regione Bo- 
hemijoje. Daugelyje bažnyčių jaspio dekora- 
cijos sukurtos labai seniai (ypač Bohemijoje). 


Jaspis. Indija. 


Jaspis. VFR. 


Jaspis. „Heliotropas“. Indija. 

Šventojo Kryžiaus koplyčia Karišteino pilyje 
buvo papuošta 2496 akmenimis. 
Apdirbimas. Kabošonai, lentelinis šlifavimas, 
plokščiasis šlifavimas, dekoratyviniai dirbiniai. 
Panašūs mineralai. Kvarco substancijos. 
Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Optinė. 

Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. Dėl di- 
delių temperatūros svyravimų gali keistis spalva. 


Spalvoti jaspiai iš įvairių radimviečių. 
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KVARCO SUBSTANCIJOS 


Šiai grupei pirmiausia priklauso „geležies kvar- 
cai", įvairūs ragainių tipai, silicifikuotos auga- 
lų ir gyvūnų liekanos, kai kurie silicidai, jaspi- 
litai ir pan. Sunku tiksliai išskirti. 


oal] Tef] 


Istorija. Kai kurios kvarco substancijos, at- 
Skiruose regionuose vadinamos specifiniais 
vardais, jau priešistoriniais laikais buvo nau- 
dojamos dekoracijoms ir papuošalams. Jos 
buvo ir yra mėgiama žaliava skulptūrėlėms,dė- 
žutėms, galanterijos ir bižuterijos dirbiniams. 
Astrologija. Liūtas, Avinas. 

Čakra. Pradinė, sakralinė. 

Poveikis kūnui. Skatina gyvybingumą, sutei- 
kia dvasinę pusiausvyrą. 

Priežiūra. Nuplauti vandeniu, įkrauti saulės 
šviesoje. 

Kilmė. Metamorfitai, hidroterminė, sedimen- 
tai, sąnašynai. 

Radimvietės. Geležies kvarcų aptinkama dau- 
gelyje šalių. Didžiausi telkiniai yra Brazilijoje, 
Indijoje, Ukrainoje, Kazachstane ir Rusijoje, 
kur jie naudojami įvairių puošnių daiktų ga- 
mybai, korpusams padengti bei mozaikoms. 
Pasitaiko net ir labai didelių akmenų. Labai 
gražių geležies kvarcų yra Čekijos Respubli- 
koje (Prahos apylinkėse, Horovice). Įvairių ti- 
pų ragainiai randami Lenkijoje, Vokietijoje, Li- 
bijoje, Australijoje bei Kuboje. Silicifikų, t. y. 


Geležies kvarcai. Revnice, Čekijos Respublika. 


Spalva: įvairios — raudona, oranžinė, 
geltona, ruda, pilka, smėlio, bet daž- 
niausiai marga + Skaidrumas: neper- 
matomas +» Blizgesys: stikliškas, mati- 
nis + Skirumas: nelygus, kriaukliškas 
+ Skalumas: nėra, nors kartais atskyla 
+ Kietumas: priklausomai nuo priemai- 
šų kinta iki 7 + Brėžimo spalva: balta, 
kartais priklauso nuo priemaišų + Tan- 
kis: 2,56-3,00 (priklauso nuo priemai- 
Su) e Lūžio rodiklisD: N, 1,533, N, 
1,544 + Dvejopas lūžimas: 0,009 + 
Dispersija: 0,013 + Pleochroizmas: 
nėra + Liuminescencija: nėra + Che- 
mizmas: spalvą lemia Fe, kitų elementų 
ir mineralų priemaišos + Ypatingi po- 
žymiai: spalvotos ir struktūrinės atmai- 
nos + Taurinimas: kai kurių tipų akme- 
nys, norint pagerinti spalvą, deginami 
arba laikomi saulės šviesoje. 


suakmenėjusių medžių, aptinkama Indijoje, 
Irake, Sirijoje, Mongolijoje, JAV, Graikijoje, Ni- 
karagvoje, Argentinoje ir Australijoje. Iš čia 
jie patenka į rinką. Dažnai jų randama ir Čeki- 
jos Respublikoje (Prieškalnių regione, Pilze- 
no apylinkėse, Pietų Moravijoje). JAV buvo 
rasti vadinamieji „dinozaurų kaulai". Tai suak- 
menėję driežų kaulai, labai vertinami kolek- 
cionierių. Įvairių kvarcų substancijų esama 
Vokietijoje, Maroke, Alžyre, Irake, Libijoje, 
Egipte, Jemene, Indijoje ir Vietname. 

Apdirbimas. Įvairios miniatiūrinės skulptūrėlės, 


Geležies kvarcas. Horovice, Čekijos Respublika. 


Ragainis. Vrančice prie Milino, Čekijos Respublika. 
mozaikos, dekoratyviniai dirbiniai, kabo- 
šonai. 

Panašūs mineralai. Jaspis, agatas. 


Suakmenėjęs medis (arankaritas). Arizona, JAV. 


Turitelos agatas. JAV. 


Ragainis. Krzemionki, Lenkija. 


Imitacijos. Nėra. 
Identifikacija. Optinė, kietumas. 
Patarimai. Valyti nesunku. 


Suakmenėjęs medis (psaronija). Čekijos Respublika. 


„Dinozauro kaulas". JAV. 
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ŽADEITAS ~ 


NaAI[Si,0,] 


Pavadintas pagal ispanišką terminą -—- 
„piedra de ijada” — akmuo nuo dieglio. 


Istorija. Kinai žadeitą vadino „akmeniu yiu”. 
Neolite iš jo buvo gaminami įvairūs įrankiai, 0 
Kinijoje dar ir kulto reikmenys. Čia jis buvo 
valstybės galios simbolis. Tada žadeitas buvo 
vertinamas labiau už auksą. Jį naudojo majai 
bei actekai. Buvo manoma, kad šis akmuo 
apsaugo nuo inkstų ligų, jas gydo. Amuletai 
iš žadeito saugojo nuo nelaimės. 
Astrologija. Vėžys. 

Čakra. Sirdis. | 

Poveikis kūnui. Zadeitas suteikia energijos, 
veikia psichiką, padeda gydyti inkstų ir šlapi- 
mo pūslės ligas, malšina galvos skausmus, 


Spalva: žaliai baltas, šviesiai žalias (albi- 
to žadeitas), smaragdinio žalumo (impe- 
rialas), pilkas, retkarčiais rausvas, rudas, 
violetinis, žaliai raudonas (chloromelani- 
tas), raudonas, oranžinis + Skaidrumas: 
peršviečiamas, nepermatomas + Blizge- 
sys: stikliškas, riebalų + Skirumas: nely- 
gus, kriaukliškas + Skalumas: (110) ska- 
lus + Kietumas: 6,5-7 + Brėžimo spal- 
va: balta + Tankis: 3,25-3,36 + Lūžio 
rodiklis: N, 1,640-1,658, N, 1,645- 
1,663, N, 1,652-1,673 + Dvejopas lū- 
žimas: 0,012-0,020 +» Dispersija: nėra 
+ Pleochroizmas: nėra + Liuminescen- 
cija: kartais blyškiai balta + Chemizmas: 
atspalvį lemia Fež* ir Fe3+, kartais Cr?“ 
imperialas) priemaišos + Ypatingi po- 
žymiai: retkarčiais katės akies efektas + 
Taurinimas: kaitinimas, dažymas. 


padeda, kankinant nemigai. 
Priežiūra. Nuolat iškrauti po tekančiu vande- 
niu ir kurį laiką palaikyti saulės šviesoje. 


Žadeitinė skulptū- 
rėlė, aukštis - 50 
mm. Indija. 


Zadeitinė statu- 
lėlė, aukštis - 
120 mm. Mo- 
dernus darbas. 
Kinija. 


Kilmė. Metamorfitai. 

Radimvietės. Pasaulyje žinomos žadeito ka- 
syklos nuo senų laikų buvo Birmoje ir Kinijoje. 
Ypač žymūs buvo Birmos šiaurėje esančio 
Uru upės slėnio telkiniai (Tavmavo, Mainmavo, 
Pangvavo). Kitų telkinių yra Muitkyinos pro- 
vincijoje. Cia randami vertingi imperialai. Za- 
deitai kasami Tibete bei Junano provincijoje 
(čia rastas 160 tonų sveriantis blokas). Ma- 
žesnių telkinių aptinkama Japonijoje ir Indijo- 
je. Amerikos žemyne žadeito telkinių rasta JAV 
(Kalifornijoje), Gvatemaloje, Meksikoje ir Ko- 
lumbijoje. Jo randama ir pietinėje Australijos 
dalyje, Papua-Naujojoje Gvinėjoje bei Nau- 
jojoje Zelandijoje. Mažesni telkiniai yra Ka- 
zachstane, Balchašo ežero apylinkėse, Rusi- 


joje, Urale bei Sajanų kalnuose, Armėnijoje, 
Grenlandijoje ir Italijoje. Chlormelanitai kasa- 
mi Birmoje, Italijoje, Prancūzijoje bei Sveica- 
rijoje. Daugelyje muziejų galima pasigrožėti 
dekoratyviniais dirbiniais, įvairiais reikmenimis 
iš žadeito, pvz. St. Peterburgo Ermitaže, Ru- 
sijos Rytų kultūrų muziejuje arba Amerikos 
gamtos istorijos muziejuje. 

Apdirbimas. Kabošonai, maži, vidutinio dy- 
džio ir dideli raižiniai, galanterijos dirbiniai. 
Panašūs mineralai. Nefritas, amazonitas, 
avantiūrinas, prehnitas, hidrogrosuliaras, ser- 
pentinas, agalmatolitas. 
Imitacijos. Hidrogrosuliaras, serpentinas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valyti nesunku. Saugoti nuo liepsnos. 


111 


NEFRITAS 


(Aktinolito grupė) 
Ca,(Mg.Fe),[(OH.F)(Si,0.,)], 


Pavadinimas kilo iš 
graikų kalbos žodžio „nephros" — inkstai. 


Istorija. Kaip liudija gausybė archeologinių 
radinių, nefritas žinomas jau nuo senų laikų. 
Dėl savo kietumo jis buvo tinkama medžiaga 
įrankiams gaminti. Vėliau iš jo buvo gaminami 
ir dekoratyviniai dirbiniai. Nefritas ypač vertin- 
tas Babilone, kur tikėta jo suteikiama magiška 
galia. Didelę mitologinę reikšmę jis turėjo ir 
Kinijoje. Buvo naudojamas religinių apeigų 
metu. Centrinėje Amerikoje mėgtas dar iki Ko- 
lumbo atvykimo. Sumerai tikėjo, kad nefritas 
gali padėti netikėtose situacijose. Buvo ma- 
noma, kad jis gydo inkstų ligas, mažina jų 
dieglius (iš čia ir kilo pavadinimas). 
Astrologija. Vėžys. 

Čakra. Širdis. 

Poveikis kūnui. Naudojamas urologinių ligų 
gydymui, teigiamai veikia psichiką - nurami- 
na. 

Priežiūra. Vandenyje iškrauti, trumpai įkrauti 
saulės šviesoje. 

Kilmė. Metamorfitai, sąnašynai. 
Radimvietės. Nefritas gamtoje randamas daž- 
niau nei žadeitas. Atskirose vietose sudaro 
didelius blokus. Rusijoje buvo rasti 4-5 tonų 


Nefritas. Jordanoas, Lenkija. 


Spalva: žalia, pilkai žalia, smaragdinio 
žalumo, tamsiai žalia, retkarčiais balta, 
melsva, rusva, geltona, špinatų žalumo 
("rusiškas žadeitas") bei juoda + Skaid- 
rumas: peršviečiamas, nepermatomas 
+ Blizgesys: stikliškas, šilko + Skiru- 
mas: nelygus, trapus + Skalumas: vi- 
sai neskalus + Kietumas: 6,0-6,5, kie- 
tas + Brėžimo spalva: balta + Tankis: 
2,90-3,02 e Lūžio rodiklis: N, 1,599- 
1,618, N, 1.613-1,633, N 1,625- 
1,641 + Dvejopas lūžimas: 0,027 (tik 
teoriškai, praktiškai jo nėra) + Dispersi- 
ja: nėra + Pleochroizmas: ryškus (daž- 
nai pluoštų išdėstymas jį užmaskuoja), 
geltonas, rudas iki žalio + Liumines- 
cencija: nėra + Chemizmas: spalvą le- 
mia Cr, Ni ir Mn priemaišos, minerolo- 
giškai nefritas - pluoštinė aktionlito at- 
maina + Ypatingi požymiai: katės akies 
efektas + Taurinimas: dažymas. 


Šlifuotas nefritas. Meksika. 


sunkumo akmenys (Sajanų kalnuose). Bir- 
moje — net 30 tonų sveriantis nefrito blokas. 
Istorijoje žinomų radimviečių yra Kinijoje, Sin- 
kiango provincijoje, Kunlungo kalnuose ir 
Kašgaro apylinkėse. Nefritas — katės akis ap- 
tinkamas Taivanyje ir Jordanijoje. JAV šie ak- 
menys kasami Kalifornijoje, Oregone, Jutoje, 
Vajominge. Ir Aliaskos nefritams būdingas ka- 
tės akies efektas. Jo randama ir Kanadoje, 
Brazilijoje, Meksikoje. Žymių telkinių yra Nau- 
joje Zelandijoje. Vietiniai gyventojai maoriai 
nefritus čia kasdavo dar prieš europiečių ko- 
lonizavimą Arakuroje ir prie Vakapitu ežero. Šiose 


Nefritinis dubenėlis. Padarytas XIX a. Il-ojoje pu- 
sėje Rusijoje. Ilgis - 160 mm. 


vietovėse randami peršviečiami akmenys lai- 
komi gražiausiais nefritais pasaulyje. Jų esama 
Naujojoje Kaledonijoje, Australijoje, Zimbab- 
vėje bei Rusijoje (Urale, Sajanų kalnuose, Ja- 
kutsko ir Tuvos rajonuose). Mažesni telkiniai — 
Kazachstane ir Lenkijoje (Jordanove), Vokieti- 
joje, Sveicarijoje, Italijoje ir Airijoje. Nefrito ga- 
miniai saugomi daugelyje lobynų. Garsus Sa- 
markande, Gur Emiro mauzoliejuje esantis nef- 
rito antkapis Timūrui (Uzbekistane). 
Apdirbimas. Kabošonai, lentelinis šlifavimas, 
maži, vidutinio dydžio ir dideli raižiniai, galan- 
terijos dirbiniai. 

Panašūs mineralai. Hidrogrosuliaras, ama- 
zonitas, prehnitas, serpentinas, agalmatolitas, 
žadeitas. 

Imitacijos. Hidroglosuliaras, Kalifornijos ža- 
deitas (vezuvianas), bovenitas, korėjietiškas 


žadeitas (serpentinas). 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. Gali pa- 
kenkti liepsna. 


Šlifuotas nefritas. Naujoji Zelandija. 
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FELDŠPATAI 


(Kalio feldšpatai) 

K[AISi,0,] 

Pagal pavadinimą sudūlėję 
mineralai naudingąsias medžiagas 


Ni 


atiduoda žemei (laukui). (Feld = vok. laukas). 


Istorija. Feldšpatai - svarbūs uolieną suda- 
rantys mineralai. Amazonitas kaip brangak- 
menis buvo žinomas Egipte jau faraonų lai- 
kais (amuletas iš XIV a. pr. Kr.). Juos mėgo ir 
Artimuosiuose Rytuose. Kalio feldšpatai kaip 
juvelyriniai akmenys pradėti kolekcionuoti tik 
naujaisiais laikais. Sakoma, kad aduliaras (or- 
toklazo atmaina) gali padėti pakeisti ir suba- 
lansuoti jausmus, sergi pasąmonę, apsaugo 
nuo emocijų. 

Astrologija. Tai po Svarstyklių ženklu gimu- 
siųjų akmuo. 

Cakra. Sirdis (amazonitas), gerklė (mėnulio 
akmuo). 

Poveikis kūnui. Mėnulio akmuo gydo mote- 
riškas ligas, padeda sutrikus balso stygoms. 
Amazonitas stiprina širdį. 

Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje ir 
įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Magmatitai, metamorfitai, pegmati- 
tai, hidroterminė, sąnašynai. 1 
Radimvietės. Ortoklazų-katės akių yra Sri Lan- 
koje, Birmoje, Taivanyje ir Tailande. Vertingų 
akmenų randama Aliaskoje (JAV), Meksiko- 


Briliantiniu būdu šlifuoti ortoklazai, 23 karatai 
Madagaskaras. 


Spalva: bespalvė (aduliaras), geltona, 
rausva (saulės akmuo), žalia (amazoni- 
tas), melsva (mėnulio akmuo) + Skaid- 
rumas: permatomas, peršviečiamas, ne- 
permatomas +» Blizgesys: stikliškas, per- 
lamutrinis + Skirumas: nelygus, kriauk- 
liškas, trapus + Skalumas: (010) idea- 
liai skalus + Kietumas: 6-6,5 + Brėži- 
mo spalva: balta + Tankis: 2,54-2,63 
e Lūžio rodiklis: N,, N„, N: ortoklazas 
1,520-1,528, 1,524-1,533, 1,525- 
1,537; mikrolinas 1,514-1,529, 1,518- 
1,533, 1,521-1,539; sanidinas 1,518- 
1,527, 1,522-1,534, 1,522-1,534 + 
Dvejopas lūžimas: 0,004-0,010 • Dis- 
persija: 0,012 (ortoklazas) + Pleoch- 
roizmas: silpnas arba jokio + Liumi- 
nescencija: silpnai geltona, balta, žalia, 
melsva + Chemizmas: spalvą lemia Fe?“ 
priemaišos + Ypatingi požymiai: katės 
akies efektas, asterizmas, irizacija (Sau- 
lės ir mėnulio akmenys) + Taurinimas: 
švitinimas, impregnavimas vašku. 


je, Grenlandijoje (dideli, geltoni, permatomi 
kristalai), Madagaskare ir Kenijoje (geltoni). 
Alpių šalyse aptinkama permatomų aduliarų. 
Indijoje, JAV (Virdžinijoje ir Kolorade) bei Ru- 
sijoje (Urale) kasami saulės akmenys, turin- 
tys rausvus atspindžius, kuriuos sukelia gerai 
pasiskirstęs hematitas arba goetitas (gali būti 
ir ortoklazas arba plagioklazas). Melsvai iri- 
zuojantys mėnulio akmenys (ortoklazas, mik- 
rolinas, sanidinas arba plagioklazas) kilę iš Sri 


Slifuoti aduliarai, didžiausio akmens masė - 25 
karatai. Sri Lanka 


Drūza su amazonito ir albinito kristalais, plotis - 
180 mm. Crystal Park, Koloradas, JAV. 

Lankos, Birmos, Indijos, Australijos, Mada- 
gaskaro arba Rusijos. Amazonitų (tai seniau- 
siai juvelyriniams dirbiniams naudojama mik- 
roklino atmaina) daugiausiai kasama JAV (Ko- 
lorade), Rusijoje (Kolos pusiasalyje, Urale), 
Indijoje, Ukrainoje (Volodarske) ir Brazilijoje. 
Feldšpatai sandinai eksportuojami iš Sri Lan- 


Slifuotas amazonitas. Kolos pusiasalis, Rusija. 


kos (sandino mėnulio akmuo), JAV ir Brazili- 
jos. Kenijoje randama dūmų spalvos akmenų. 
Egipte nuo seno buvo daromi amuletai iš ama- 
zonito. St. Peterburge saugoma 22,5 cm aukš- 
čio ir 14 cm skersmens vaza. Smitsono insti- 
tute, Vašingtone, yra geltonas ortoklazas iš 
Madagaskaro, sveriantis 249,6 karatus, žalias 
104,5 karatų ortoklazas-katės akis iš Šri Lan- 
kos ir asterinis ortoklazas su balta žvaigžde iš 
Sri Lankos, sveriantis 22,7 karatus. Kalio feld- 
špatai dažniausiai tik kolekcionuojami. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
maži raižiniai. 

Panašūs mineralai. Citrinas, plagioklazas ir 
chalcedonas. 

Imitacijos. Avantiūrino stiklas, sintetinis špi- 
nelis. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Plauti muiluotu vandeniu, nevaly- 
ti nei ultragarsu, nei garais. Mineralas trapus, 
todėl reikia vengti staigių temperatūros svyra- 
vimų. 
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FELDŠPATAI 


Spalva: bespalvė, pilkai balta (mėnulio 
akmuo, labradoras), žalia, aukso gelto- 


116 (sa aro Aespa) numo (saulės akmuo), rausva (spek- 
Na[AISi,0,]-Ca[A1,Si,0,] | | trolitas, labradoro atmaina) + Skaidru- 

Pagal pavadinimą, sudūlėję XV mas: permatomas, peršviečiamas, ne- 
mineralai naudingąsias medžiagas gi E . EA o 
atiduoda žemei (laukui). (Feld = vok. laukas). krtaukiišias » Skalumas: pagal (00 1) 

ir (010) labai skalus + Kietumas: 6- 

6,5, trapus + Brėžimo spalva: balta + 

6 Tankis: 2,57-2,77 + Lūžio rodiklis: 


Istorija. Labradorai papuošalams buvo nau- 
dojami jau nuo senų laikų, o kitais feldšpatais 
susidomėta tik naujausiais laikais. Jie vertingi 
tik kolekcionieriams. Sinonimas - plagioklazas. 
Astrologija. Skirtingos atmainos veikia skir- 


Np Nm N + Dvejopas lūžimas: albitas 
1,528, 1,531, 1,538/0,011; oligokla- 
zas 1,529-1,542, 1,543-1,546, 
1,547-1,549/0,007; bandezinas 
1,543, 1,548, 1,551/0,008; labrado- 


tingai. ras 1,560, 1,568-1,572/0,012; bitov- 
Čakra. Svarbiausia - bamba, kiekviena veikia nitas 1,561-1,567, 1,565-1,572, 
skirtingai. 1,570-1,576/0,009; anortitas 1,576- 


Poveikis kūnui. Įvairus, priklauso nuo rūšies. 
Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje, 
įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Magmatitai, pegmatitai. 
Radimvietės. Gražių albitų randama Birmoje, 
JAV (Virdžinijoje, mėnulio akmuo), Madagas- 
kare, Austrijoje, Šveicarijoje, juvelyrinės ko- 
kybės ogioklazų esama Rusijoje (Urale), Nor- 
vegijoje (saulės akmenys), JAV ir Kenijoje. 
JAV (Kalifornijoje ir Jutoje), Grenlandijoje, Ar- 
gentinoje, Pietų Afrikos Respublikoje kasami 
andezitai. Labai paplitusi labradoritų gavyba. 


1,577, 1,583-1,585, 1,589-1,590/ 
0,013 + Dispersija: 0,012 + Pleoch- 
roizmas: nėra arba tik silpnas (anorti- 
tas), kai kurie labradorai + Liumines- 
cencija: kartais balta, žalsva + Che- 
mizmas: spalvas lemia įvairios priemai- 
šos + Ypatingi požymiai: irizacija (mė- 
nulio ir saulės akmenys), labradorizaci- 
ja, katės akies (iš Grenlandijos) arba 
povo akies (iš Indijos) efektai, avantiū- 
rizacija (kai kurie labradoritai) + Tauri- 
nimas: spalvą pabrėžia po akmeniu de- 
damas tamsus pagrindas. 


Spalvoti labrado- 
rai, didžiausio 
akmens masė - 
10 karatų. Orego- 
nas, JAV. 


Šlifuotas labradoritas, „Spektrolitas", nufotogra- 
fuotas 85 mm plotis. Suomija. Labradorizavimas. 


Gerai žinomų radimviečių yra Kanadoje, JAV, 
Meksikoje, Australijoje ir Madagaskare. Iš Suo- 
mijos atvežami įvairiom spalvom (net raudo- 


Slifuotas feldšpa- 
tas su hematito in- 
tarpais, „saulės ak- 
muo”, 3,64 karatai. 
Kyštyma, Uralas, 
Rusija. 


nai) švytintys labradoritai (“spektrolitai"). 
Skaidrių akmenų kasama Meksikoje (Sono- 
roje). Bitovnitų - Japonijoje, JAV (Niū Meksi- 
ke, permatomi raudoni akmenys), Kanadoje 
ir Rusijoje, anortitų — Indijoje, Japonijoje, JAV 
(Kolorade), Grenlandijoje, Suomijoje, Graiki- 
joje ir kitose valstybėse. 

Zinomų muziejų kolekcijose saugomi šlifuoti 
iki 3 karatų svorio albitai (jiems būdingas ka- 
tės akies efektas, sveria iki 10 karatų), 100 
karatų šlifuoti labradorai tikra retenybė, įpras- 
tas šių akmenų svoris - 10-20 karatų. Visi kiti 
šlifuoti plagioklazai sveria tik 3-5 karatus. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
maži raižiniai, galanterijos reikmenys. 
Panašūs mineralai. Ortoklazas, bronzitas, 
enstatitas, ambligonitas. 

Imitacijos. Avantiūrino stiklas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Reikia vengti mechaninių pažei- 
dimų, nes akmenys trapūs. Stipriai svyruo- 
jant temperatūrai, feldšpatai įskyla ir trūkinėja. 
Reaguoja su rūgštimis. 


MARKAZITAS 


FeS, 


Pavadinimas kilo iš arabiško 
žodžio „markaschit", kuriuo anksčiau 
buvo vadinamas piritas ir panašūs mineralai. 


Istorija. Labai retai apdirbamas kaip brangak- 
menis, Viduramžiais labiausiai buvo mėgia- 
mas Prancūzijoje, ypač liaudiškiems papuo- 
šalams gaminti. Dabar dažniausiai Tailande 
maži šlifuoti markazitai įtaisomi sidabre. 
Čakra. Gerklė. 

Poveikis kūnui. Teigiamos energijos šaltinis. 
Priežiūra. Įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Hidroterminė, povulkaninė, hiperge- 
nas ir sedimentai. 

Radimvietės. Markazito randama daugelyje 
vietovių: JAV (daugiausia Ilinojuje), Čilėje, Mek- 
sikoje, Japonijoje, Rusijoje, Armėnijoje ir Gru- 


Spalva: žalvario geltonumo su žalsvu 
atspalviu, dažnai pasirodo išnykstančios 
spalvos + Skaidrumas: nepermatomas 
+ Blizgesys: metalinis + Skirumas: ne- 
lygus + Skalumas: (110) nelabai ska- 
lus + Kietumas: 6-6,5 + Brėžimo 
spalva: žalsva, juodai pilka + Tankis: 
1,8-4,9 + Lūžimo rodiklis: nėra + Dis- 
persija: nėra + Pleochroizmas: nėra + 
Liuminescencija: nėra + Ypatingi po- 
žymiai: nėra + Taurinimas: nežinomas. 


Zijoje. Aptinkamas ir Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Rumunijoje, Pakistane bei Afganistane. Milži- 
niškos drūzos kasamos ir Čekijoje, prieškalnių 
regione (Vintirove), bet jos netinkamos šlifuoti. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, retkarčiais 
kabošonai, kartais ir natūrali forma. 

Panašūs mineralai. Piritas. 

Imitacijos. Piritas. 

Identifikacija. Tankis. 

Patarimai. Jautrus šilumai ir suvirinimui. 
Liepsnoje išsiskiria sieros oksidas. Paviršius 
ardomas korozijos. 


Markazito kristalų 
drūza, aukštis — 
66 mm. Vintirovas 
Cekijos Respublika. 


PIRITAS 


FeS 


2 


Pavadinimas kilo iš graikiško 
žodžio „pyrites" - žiežirbuojantis 
(daužant akmenį, skyla žiežirbos). 


Scor | [e] | 


Istorija. Nuo senų laikų piritas naudotas kaip bran- 
gakmenis, bet nėra vertingas. Papuošalus iš pirito 
mėgo jau senovės egiptiečiai, XVIII a. viduryje jie 
tapo madingi Prancūzijoje, o karalienės Viktorijos 
valdymo metais išpopuliarėjo ir Anglijoje. 
Čakra. Gerklė. 

Poveikis kūnui. Taigiamos energijos šaltinis. 
Priežiūra. Įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Magmatitai, metamorfitai, hidrotermi- 
nė ir sedimentai. 

Radimvietės. Piritas — vienas labiausiai papli- 
tusių mineralų. Geros kokybės akmenų randa- 
ma Indijoje ir Japonijoje. Gražių piritų aptikta 
JAV - Tenesyje, Kolorade, Jutoje (iki 12 cm 
dydžio kristalai) ir Pensilvanijoje. Jo yra Bolivi- 
joje, Peru, Meksikoje, Kanadoje bei Australijo- 
je. Didelių kristalų rasta Ugandoje (iki 10 cm), 
Rusijoje (Dalnegorske, kristalai iki 50 cm), Ka- 
zachstane, Uzbekistane. Europoje piritas ka- 
samas Švedijoje, Norvegijoje, Graikijoje (prie 
Xante kristalai iki 50 cm), Ispanijoje, Vokietijoje 
ir Italijoje (Elbos saloje, kristalai iki 20 cm). 


Spalva: aukso geltonumo, dažnai iš- 
nykstančios spalvos + Skaidrumas: ne- 
permatomas + Blizgesys: metalinis ° 
Skirumas: nelygus, kriaukliškas + Ska- 
lumas: (100) ir (110) nelabai skalus + 


Kietumas: 6-6,5, trapus + Brėžimo 

spalva: juoda + Tankis: 5,0-5,03 + 

Lūžio rodiklis: nėra » Dispersija: nėra 

+ Pleochroizmas: nėra Liuminescen- 

cija: nėra + Ypatingi požymiai: nėra ° 6 
Taurinimas: nežinomas. 


Piritizuotas 
amonitas. 
Litmanova, 
Slovakija. 


Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
lentelės ir natūralios formos. 

Panašūs mineralai. Markazitas. 

Imitacijos. Nėra. 

Identifikacija. Tankis. 

Patarimai. Jautrus temperatūrų svyravimams, 
reaguoja su rūgštimis. 


Pirito kristalų sąaugos, kubeliai iki 50 mm dy- 
džio. Navajun, Ispanija. 


HEMATITAS 


Fe,0, 


Pavadinimas kilo 
iš graikiško žodžio „haema“ — kraujas. 


Istorija. Nors hematitas nuo senų laikų buvo 
žinomas babiloniečiams ir egiptiečiams, kaip 
brangakmenis jis naudotas retai. Labiausiai jį 
mėgo Viduramžiais (įtaisydavo į sages, iš jo 
gaminti atspaudai, žiedai, apyrankės, raižiniai 
ir pan.). Manyta, kad hematitas turi magiškų 
galių, todėl buvo reikšmingas net ir mitologi- 
joje. Buvo tikima, kad jis stabdo kraujavimą, 
suteikia kūnui ramybę ir saugumo jausmą. 
Astrologija. Skorpionas. 

Čakra. Pradinė. 

Poveikis kūnui. Padeda susidaryti ląstelėms, 
mažina kraujavimą, gydo reumatą, padeda 
kankinant nemigai. 

Priežiūra. Nuplauti vandeniu ir trumpai įkrauti 
saulės šviesoje. 


Spalva: juodai ruda, pilkai juoda, juoda 
+ Skaidrumas: retkarčiais peršviečiamas, 
nepermatomas + Blizgesys: metalinis, 
matinis + Skirumas: kriaukliškas, pluoš- 
tinis e Skalumas: nėra, tik atsiskyrimas + 
Kietumas: 5,0—6,5 (žemės agregatai tik 1), 


trapus + Brėžimo spalva: vyšnios rau- 
donumo + Tankis: 4,95-5,26 + Lūžio 
rodiklis: N, 2,94, N, 3,22 + Dvigubas 
lūžimas: 0,280 + Dispersija: nėra ° Ple- 
ochroizmas: silpnas, rudai raudonas + 
Liuminescencija: nėra + Ypatingi požy- 
miai: nėra + Taurinimas: nežinomas. 


Kilmė. Magmatitai, metamorfitai, sedimen- 
tai, hidroterminė, dūlėjimo zonos. 

Radimvietės. Hematitas - dažnas mineralas, 
tik retai naudojamas kaip brangakmenis. Ju- 
velyrinės kokybės hematitų randama JAV - 
Arizonoje, Aliaskoje ir Minesotoje. Jo aptin- 
kama ir Brazilijoje (Mato Groso), Venesueloje, 
Kanadoje, Čilėje ir Kuboje. Svarbūs telkiniai 


Modernūs papuošalai iš hematito. 


Hematito inksto agregatas „Schadelstein", 
plotis - 80 mm. 

glūdi Australijoje (Middleback range) ir Naujo- 
joje Zelandijoje. Japonijoje randami iki 6 cm 
dydžio kristalai (Okajamoje). Hematito yra ir 
Rusijoje (Kursko apylinkėse), Ukrainoje (Kri- 
voj Roge) bei Kazachstane. Gražių ir vertingų 
akmenų randama Anglijoje (Kamberlando 
inksto agregatai iki 25 ką svorio). Hematito 
taip pat yra Vokietijoje, Šveicarijoje (“Alpių 
rožė"), Austrijoje, Italijoje (gražūs Elbos sa- 
los kristalai), Čekijoje Hradiše, Horni Blatna 
vietovėse, Ispanijoje ir Prancūzijoje (iki 10 cm 
dydžio kristalai prie Puy-de-Dome). 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
koralai, lentelinis šlifavimas, maži ir dideli raiži- 
niai, plastinis šlifavimas. 

Panašūs mineralai. Kasiteritas, giotitas, psi- 
lomelanas. 

Imitacijos. Presuoti hematito nuolaužų ga- 
baliukai, sintetinis hematitas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 


Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. Tra- 
pus, saugoti nuo mechaninių pažeidimų. Re- 
aguoja su druskos rūgštimi. 


Šlifuotas hematitas su jaspiu (jaspilitas).Australija. 
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SUGILITAS f 
(K,Na) (H,0,Na),(Fe-+Na, = 
Ti,Fe)„(Li,Al,Fe) [Si.„0,,] 


Pavadintas japono K. Sugi garbei. 


elja | Jol | 


Istorija. Šis brangakmenis rinkoje pasirodė 
tik prieš keletą dešimtmečių. 

Čakra. Viršugalvis. 

Poveikis kūnui. Teigiamai veikia mąstymą, ke- 
penis ir tulžį. 

Priežiūra. Nuplauti drungnu vandeniu, trum- 
pai įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Magmatitai (bazinė uoliena). 
Radimvietės. Gamtoje sugilitas randamas la- 
bai retai. Jis aptinkamas kartu su albotu, egi- 
rinu ir pektolitu. Pirmą kartą jo buvo rasta Iva- 
gi saloje, Japonijoje. Vėliau gražių violetinių 
sugilitų aptikta Namibijoje ir Pietų Afrikos Res- 
publikoje (Kapo provincijoje, Mine vietovė- 
je). Jo randama ir Indijoje (Madhya Pradeše). 
Rinkoje dažnai parduodamas „Karališkojo 


Dėžutė iš sugilito, turkio bei azurito su auksu ir 
deimantais. Pagamino Džimas Kaufmanas, JAV. 


Spalva: mėlynai violetinė, raudonai vio- 
letinė, rudai geltona, žalsva + Skaidru- 
mas: nuo permatomo iki nepermatomo 
+ Blizgesys: stikliškas + Skirumas: ne- 
lygus, kriaukliškas + Skalumas: (0001) 
neskalus + Kietumas: 6-6,5 + Brėži- 
mo spalva: balta + Tankis: 2,74 + Lū- 


žimo rodiklis: N, 1,607, N, 1,610 + 
Dvigubas lūžimas: 0,003-0,005 + 
Dispersija: nėra + Pleochroizmas: nėra 
+ Liuminescencija: nėra + Chemiz- 
mas: spalvą lemia Mn priemaišos + Ypa- 
tingi požymiai: nėra + Taurinimas: ne- 
žinomas. 


Azelio" (Royal Azel) vardu. Facetiniu būdu šli- 
fuoti akmenys dažniausiai sveria ne daugiau ke- 
leto karatų. Didžiausias, beveik permatomas, šli- 
fuotas sugilitas, sveriantis 23,5 ct, saugomas 
Smitsono instituto rinkiniuose, Vašingtone. 


Šlifuotas sugilitas. Namibija. 


Apdirbimas. Kabošonai, facetinis šlifavimas, 
maži raižiniai. >; 

Panašūs mineralai. Ciaroitas, štichtitas. 
Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Plauti muiluotu vandeniu, nau- 
doti ultragarsą ir garus pavojinga, vengti me- 
chaninių pažeidimų. Reaguoja su sieros van- 
denilio rūgštimi. 


ČIAROITAS 


K(Ca,Na,),[(0H.F)(Si,O 


4710. 


JI7H,O 


Pavadintas pagal r 
radimvietę (Sibiro upę Ciara). 


| ĮGlBja| |e| || 


Istorija. Čiaroitas kaip brangakmenis naudo- 


jamas nuo šio šimtmečio šeštojo dešimt- 


mečio pabaigos. 

Kilmė. Magmatitai (bazinės uolienos). 
Radimvietės. Iki šiol visame pasaulyje žino- 
ma tik viena juvelyrinės kokybės čiaroito ra- 
dimvietė. Tai maždaug 10 km? teritorija Jakut- 
sko srityje, Muruno masyve. Čia akmenys sie- 
nituose sudaro gyslų ir lęšių formos kūnus. 
Jų vertę nulemia įvairios uolienų tekstūros. 
Ypač mėgiami čiaroitai pluoštinės, radialiai- 
spindulinės tekstūros ir šilko blizgesio. Re- 
čiau aptinkami akmenys, blizgantys perlamut- 
riškai. Šios uolienos susideda beveik tik iš vie- 
no mineralo: 90% sudaro čiaroitas, likusi me- 
džiaga - daugiausia tamsiai žalios egirino ada- 
tos, geltonas tinaksitas ir žaliai baltas nefeli- 
nas. 

Apdirbimas. Kabošonai, dideli ir maži raiži- 
niai. 

Panašūs mineralai. Sugilitas. 

Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Vengti mechaninių pažeidimų. 


Čiaroitas. Čiara, Rusija. 


Spalva: nuo šviesios iki tamsiai violeti- 
nės, kartais mėlynai violetinė + Skaid- 
rumas: peršviečiamas, nepermatomas 
+ Blizgesys: stikliškas, šilko + Skiru- 
mas: nelygus + Skalumas: a) ide- 
aliai skalus + Kietumas: 5-6 ° Brėži- 


mo spalva: balta + Tankis: 2,54-2,68 


e Lūžimo rodiklis: N, 1,550, M. 
1,553, N, 1,559 » Dvigubas lūžimas: 
0,009 œ "Dispersija: nėra + Pleoch- 
roizmas: ryškus, nuo rausvo iki be- 
spalvio + Liuminescencija: nėra + 
Chemizmas: Ba, Sr priemaišos + Ypa- 
tingi požymiai: katės akies efektas + 
Taurinimas: nežinomas. 


Vaza iš čiaroito, aukštis - 300 mm. Modernus 
darbas, Rusija. 


DIOPSIDAS [7 


CaMgl[Si,0,] 

Pavadinimas kilo iš 

graikų kalbos žodžių „dis"- 
Gals i ir„opsis" — vaizdas. 


Istorija. Svarbus uolienas sudarantis minera- 
las, bet retai naudojamas kaip brangakmenis. 
Kilmė. Magmatitai, metamorfitai, sąnašynai. 
Radimvietės. Juvelyrinės kokybės diopsidų 
randama Sri Lankoje (Balangodoje ir Ratna- 
puroje), Birmoje (geltoni ir žali akmenys, ku- 
riems būdingas katės akies efektas) ir Indijoje 
(juodi akmenys, būdingas asterizmas). Jų ap- 
tinkama ir Pakistane (Huncoje, ypatingi katės 
akies efektu), Irane, JAV (Konektikute, Niu- 
jorke, Kalifornijoje, Ilinojuje), rečiau Kanado- 
je. Juvelyrinės kokybės akmenys kasami Bra- 
zilijoje. Australijoje bei Kenijoje (Kvale) ran- 
damiems žaliems kristalams būdingas katės 
akies efektas, Rusijoje jų yra Urale ir Baikalo 
rajone. Aptinkami ir Uzbekistane, Italijoje, Aust- 
rijoje (balti akmenys ypatingi katės akies efek- 
tu), Svedijoje ir Suomijoje. Neseniai labai gra- 
žių, juvelyrinės kokybės diopsidų buvo rasta 
Tanzanijoje (Merelani Hills). Vašingtone esan- 
čiame Smitsono institute saugomi 133 kara- 
tų puikūs asteriški juodi diopsidai iš Indijos, 
24,1 karatų akmenys ypatingi katės akies efek- 


Diopsidai iš įvairių telkinių, didžiausio šlifuoto ak- 
mens masė - 11 karatų, kristalas rastas Sludjan- 
koje, Rusijoje. 


Spalva: geltona, žalia iki smaragdinio 
žalumo (chromdiopsidas), žaliai juoda, 
pilka, bespalvė, balta, violetinė (viola- 
nas), ruda, retkarčiais mėlyna + Skaid- 
rumas: permatomaas, peršviečiamas + 
Blizgesys: stikliškas, iso Skiru- 
mas: nelygus, kriaukliškas + Škalumas: 


(110) skalus » Kietumas: 5,5-6,5, tra- 
pus + Brėžimo spalva: balta e Tankis: 
3,22-3,31 + Lūžio rodiklis: N, 1,664- 


1,695, Nn 1,672-1,701, N, 1,695- 
1.721% Dvigubas lūžimas: 0,024- 
0, 035 + Dispersija: nėra + Pleochroiz- 
mas: nėra arba labai silpnas, pilkai ža- 
lias, geltonai žalias, šviesiai žalias + Liu- 
minescencija: kartais žaliai balta, kre- 
minės spalvos, mėlyna + Chemizmas: 
splava priklauso nuo Cr?*+, Fe?“ ir Fe3* 
priemaišų + Ypatingi požymiai: aste- 
rizmas, katės akies efektas + Taurini- 
mas: nežinomas. 


Žvaigždėtieji diopsidai, didžiausio akmens masė - 
20 karatų. Indija. 


tu, žalias akmuo iš Madagaskaro, sveriantis 
19,2 karatus, ir geltonas iš Italijos — 6,8 kara- 
tai. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Hidenitas, olivinas, ve- 
zuvianas. 

Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Atsargiai - akmuo trapus, venkite 
mechaninių pažeidimų. Valykite muiluotu van- 
deniu, nenaudokite nei ultragarso, nei garų. 


CHROMDIOPSIDAS 


(Diopsido atmaina) į 
CaMg[Si,0,] | 


Istorija. Pradėtas naudoti neseniai, pamažu 
mėgiamas vis labiau. 

Kilmė. Magmatitai, metamorfitai. 
Radimvietės. Chromdiopsidų randama ultra- 
bazinėse uolienose, kartais jie sudaro net 10 
cm dydžio kristalus. Vieni gražiausių akmenų 
aptikti baziniame Inagli masyve, Sibire (Rusijo- 
je), ir klaidingai vadinami „sibirietiškais sma- 
ragdais". Mažesnių telkinių yra Urale. Amerikos 
žemyne šių akmenų randama Kuboje, Meksi- 
koje ir Brazilijoje (Malakachetoje). Chromdiop- 
sidai kasami Kenijoje (Kvale), Madagaskare, 


Chromdiopsidas, šlifuoti akmenys, 4 karatai, Inagli, 
Rusija. 


Spalva: smaragdinio žalumo + Skaid- | 
rumas: permatomas, peršviečiamas + | 
Blizgesys: stikliškas, riebalų + Skirumas: | 
nelygus, kriaukliškas + Skalumas: (110) l 
skalus + Kietumas: 5,5-6,5, trapus » | 
Brėžimo spalva: balta + Tankis: 3,17- | 
3,32 » Lūžio rodiklis: N, 1,669-1,674, | 
Nn 1,680, N, 1,698-1,702 + Dvigubas 
lūžimas: 0,028 + Dispersija: nėra + Ple- 
ochroizmas: pastebimas + Liumines- 
cencija: kartais žaliai balta, kreminės spal- 
vos, mėlyna + Chemizmas: spalvą lemia | 
Cr priemaišos Ypatingi požymiai: ret- | 
karčiais katės akies efektas + Taurinimas; | 
nežinomas. | 


Naujojoje Zelandijoje, Australijoje ir Japonijo- 
je (Akitoje). Europoje jų esama Suomijoje (Ou- 
tokumpu) ir kiek mažiau - Rumunijoje. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
miniatiūriniai raižiniai. 

Panašūs mineralai. Demantoidas, smarag- 
das, uvarovitas. 

Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Saugokite akmenis nuo mecha- 
ninių pažeidimų. Valykite muiluotu vandeniu. 
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RODONITAS 


CaMn,[Si.0,„) 


Pavadintas pagal graikų 
kalbos žodį „rhodos“ — rožinis. 


Istorija. Nuo gilios senovės tikėta rodonito ma- 
giška galia. Iš jo buvo gaminami papuošalai, 
vazos, skulptūros. XVI a. laikytas laimės ir 
džiaugsmo akmeniu, linksmino širdį, stiprino 
būdą, tvirtino savigarbą ir skaidrino atmintį. 
Astrologija. Avinas. 

Čakra. Širdis. 

Poveikis kūnui. Veikia dvasinius procesus, 
gydo kraujagyslių ligas. 

Priežiūra. Nuplauti vandenyje ir trumpai įkrauti 
saulės šviesoje. 

Kilmė. Metamorfitai, hidroterminė. 
Radimvietės. Ypač daug rodonitų iškasama 
JAV, Niū Džersyje, Franklino vietovėje. Čia ran- 
dama ir skaidrių kristalų. Rodonitų aptinkama 
Kalifornijoje, Montanoje ir Aliaskoje, Kana- 
doje, Brazilijoje (Ouro Preto ir Minas Žerajuje) 
bei Meksikoje. Labai gražių kristalų yra Peru 
(Huancala). Australijoje, prie Broken Hill'o buvo 


Spalva: rožinė, mėsos raudonumo, 
aviečių raudonumo, raudonai ruda ir 
juoda; spalva kinta, laikui bėgant tam- 
sėja. Akmenys išraižyti juodų manga- 
no oksido gyslų + Skaidrumas: nuo 
permatomo iki nepermatomo + Bliz- 
gesys: stikliškas, skilimo plokštumose 
— perlamutrinis + Skirumas: nelygus 
+ Skalumas: (001) ir (100) labai ska- 
lus + Kietumas: 5,5-6,5, trapus + 
Brėžimo spalva: balta + Tankis: 3,57— 
3,68 » Lūžio rodiklis: N,1,711-1, 738, 
Na 1,716-1,741, N, 1.724- 1,751 + 
Dvigubas lūžimas: 0, 011 -0, 014 » 
Dispersija: nėra + Pleochroizmas: 
nuo silpno iki ryškaus, rožinis + Liu- 
minescencija: kartais tamsiai raudo- 
na, rožinė + Chemizmas: spalvą lemia 
Mg, Al ir Fe2* priemaišos + Ypatingi 
požymiai: dažni mangandedritai + 
Taurinimas: nežinomas. 


rasti permatomi, iki 10 cm dydžio ir keleto kara- 
tų svorio kristalai, kuriuos galima apdirbti face- 
tiniu šlifavimu. Kitų telkinių esama Japonijoje 
(Honšu), Indonezijoje bei Indijoje. Tanzanijo- 
je (Mnvenbe), Madagaskare, Pietų Afrikos Res- 
publikoje ir Alžyre kasami taip pat gražūs rodo- 


Rodonito kristalai, plotis - 80 mm. 


Papuošalai iš rodonito. Dėžutė - modernus Rusi- 
jos meistrų darbas, plotis - 110 mm. 


nitai. Garsūs telkiniai jau nuo XVIII a. naudoja- 
mi Rusijoje. Gerai žinomi Urale randami rodo- 
nito monolitai, sveriantys iki 40 tonų. Telkinių 
yra ir Kazachstane, Uzbekistane, Ukrainoje. 
Juvelyrinės kokybės rodonitų esama Švedijo- 
je (Pajsberg ir Longban), Ispanijoje, nedide- 
lių telkinių — Slovakijoje, Čekijos Respubliko- 
je (prie Chvaletice's), Vokietijoje, Italijoje, Ru- 
munijoje bei Prancūzijoje. 

Dekoratyviniai dirbiniai iš rodonito — daugelio 
muziejų ir lobynų pasididžiavimas. Ermitaže, 
St. Peterburge, saugomas milžiniškas rodo- 
nito dubuo, kurio aukštis 88 cm, o plotis — 
185 cm. Rusijos caro Aleksandro II žmonai 
1905 m. iš rodonito buvo pagamintas sarko- 
fagas, sveriantis 7 tonas. Tuo laikotarpiu bu- 
vo pagaminta ir puikių šviestuvų, vazų, lem- 
pų, prespapjė, dubenų, bokalų, peleninių ir 
panašiai. Rodonitu papuošta ir Maskvos met- 
ro Majakovskio stotis bei Kremliaus kongresų 
salė. Tinkantys facetiniam šlifavimui rodonitai 
randami labai retai, sveria jie tik 1-3 karatus, 


Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, de- 
koratyviniai dirbiniai, dideli ir maži raižiniai, galante- 
rijos dirbiniai, sienų plokštės. 

Panašūs mineralai. Rodochrozitas, tulitas. 
Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Tankis, kietumas, optinė. 
Patarimai. Valymas sunkumų nekelia. Facetiniu 
būdu šlifuoti akmenys jautrūs šilumai ir mechani- 
niams pažeidimams. Liepsnoje rodonitas skyla. 


Rodonitas. Male Sedelnikovo, Rusija. 
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OPALAS 


Si0,nH,0 


Pavadintas pagal sanskrito 
kalbos žodį „upala" — brangakmenis. 


eo lal |ojo|2| 


Istorija. Opalas kaip brangakmenis apdirba- 
mas jau nuo senų laikų. Pradžioje iš jo buvo 
gaminami primityvūs įrankiai, o paskui imtas 
naudoti dekoratyviniams ir juvelyriniams dir- 
biniams. Siuos akmenis naudojo jau asirie- 
čiai, babiloniečiai ir romėnai. Taurusis opalas 
visuomet buvo laikomas paslaptingu akme- 
niu. Tradiciškai buvo manoma, kad opalas 
atneša nelaimę pirmiausia tiems žmonėms, 
kurie netinkamai jį valo. Taurusis opalas, kurį 
aprašo Plinijus, buvo rastas Dubniko telkiny- 
je, Slovakijoje, kur jau tais laikais akmenys 
buvo kasami. Tikėta jo magiška galia. Opalas 
padėjo įveikti melancholiją, ramino nervus, 
gydė širdį, saugojo nuo rūpesčių, grąžinda- 
vo regėjimą ir suteikdavo akims spindesio. 
Astrologija. Babilone buvo laikomas po Ožia- 
ragio ženklu gimusių akmeniu. 

Čakra. Viršugalvis. 

Poveikis kūnui. Stiprina širdį, gydo skran- 
džio ir žarnyno ligas. 

Priežiūra. Nuplauti vandeniu, trumpai įkrauti 
neryškioje saulės šviesoje. 

Kilmė. Vulkanitai, dūlėjimo zonos, sedimentai. 


Paprastojo opalo grynuolis motininėje uolienoje. 
Nova Ves prie Oslanovy, Čekijos Respublika. 


Spalva: beveik visų spalvų atspalviai, 
dažniausiai ruda, geltonai ruda, rudai 
juoda (paprastasis opalas), raudona, 
rudai raudona (mėsos opalas), žalia, 
geltonai žalia (chloropalas, prazopalas), 
bespalvė (hialitas), balta (pieno opalas), 
oranžinio raudonumo. Kai kuriems opa- 
lams būdingi margumas, spalvų žais- 
mas (taurieji opalai), įvairios tekstūros — 
grūdėti, juostuoti (ypač medžio opa- 
las). Dažniausiai akmenys yra masyvūs. 
Kai opalai netenka jungiančio vandens, 
jie susidrumsčia (hirofanas). Spalva at- 
siranda ir dėl kitų mineralų intarpų (pvz. 
samaniniame opale). + Skaidrumas: 
nuo permatomo iki nepermatomo + 
Blizgesys: stikliškas, matinis, perlamut- 
rinis + Skirumas: kriaukliškas + Skalu- 
mas: nėra Ħ Kietumas: 5,5-6,5 + Brė- 
žimo spalva: balta, gelsva, rusva + Tan- 
kis: 1,98-2,25, nuo hialito iki medžio ir 
paprastojo S didėja » Lūžio rodik- 
lis: N 1,44-1,4 (as sumažėja iki 
1,37) + Dvigubas lūžimas: nėra + Dis- 
persija: nėra arba labai nedidelė + Ple- 
ochroizmas: nėra + Liuminescencija: 
kartais žalsva, gelsva arba jokios + Che- 
mizmas: spalvą lemia Ni, Cr, Fe, Mn 
riemaišos arba kitų mineralų intarpai + 
patingi požymiai: opalescencija, ka- 
tės akies efektas + Taurinimas: impreg- 
navimas įvairiais dažų tirpalais. 


Paprastasis opalas. JAV 


mr r 


Dendritinis opalas. JAV. 


Radimvietės. Opalų randama beveik visose 
pasaulio šalyse. Taurieji ir medžio opalai ap- 
tinkami Indijoje, Mongolijoje, Indonezijoje, 


Medžio opalas. Lubietova, Slovakija. 


Mėsos opalas. Herlany, Slovakija. 


Dendritinis opalas. Kremže, Čekijos Respublika. 


Irake, Sirijoje bei Australijoje. Labai gražūs ir 
kolekcionierių mėgiami yra medžio opalai, kai 
kur sudarantys suakmenėjusius miškus. Zy- 
miausi telkiniai yra JAV, Pertified Forest'o na- 
cionaliniame parke (Arizonoje), kur randami 
iki 50 m ilgio ir 3 m storio kamienai. Suakme- 
nėjusių medžių galima pamatyti ir Nevadoje, 
Vajominge, Kolorade, Oregone bei Vašingto- 
ne, Meksikoje (Hidalgo bei Dan Juan Potosi), 
Argentinoje (Patagonijoje), Brazilijoje, Ekva- 
dore (žaliai balti opalai) ir Peru. Didelių telkinių 


Hialito inksto agregatas, plotis 35 mm. Valečas, 
Cekijos Respublika. 
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Ugninis opalas, rieduliukai - 5 mm. Meksika 


esama ir Rusijoje, Kirgizijoje, Ukrainoje, Gru- 
zijoje bei Armėnijoje. Iš Egipto bei Ugandos 
žinomi vertingi spalvoti opalai. Europoje pa- 
prastųjų bei medžio opalų labai daug randa- 
ma Slovakijoje (daugiau nei 100 vietovių), 
Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Rumunijo- 
je, Makedonijoje, Serbijoje, Lenkijoje, Airijo- 
je, Prancūzijoje ir Bulgarijoje (suakmenėjęs 
miškas Juodosios jūros pakrantėje). Dažnai 
tose pačiose vietovėse aptinkama ir samani- 
nių opalų (Indija, Nevada ir Oregonas, Rusija, 
Čekijos Respublika) arba vadinamųjų mė- 
sos opalų kartu su paprastaisiais opalais (Slo- 
vakijoje). Hialitų — beveik visuomet su tauriai- 
siais opalais, bet kartais jie randami ir sava- 
rankiškų atsiskyrusių vynuogių formos san- 
kaupų pavidalu (Čekijos Respublika, Valeč; 
Japonija, Takayama; JAV, Oregonas, Vajomin- 
gas bei Nevada; Meksika, San Luis Potosi; 
Naujoji Zelandija; Farerų salos). Prazopalas 
kasamas JAV (Nevadoje), Brazilijoje (Ba- 
hiajuje), Australijoje (Tasmanijoje), Naujojo- 
je Kaledonijoje, Tanzanijoje, Lenkijoje bei ki- 
tose vietovėse. 

Populiariausi ir labiausiai vertinami buvo tau- 


Taurusis 65,21 karato opalas. Australija. 


„Opalo matriksas", plotis - 65 mm. Bull's Creek, 
Kvinslendas, Australija. 


rieji opalai. Šiuo metu išgarsėjo jų radimvietės 
Australijoje. Čia iškasama 80-90% pasauli- 


Taurieji opalai, dubletai, didysis - 10 mm. Australija. 


nės produkcijos. Tauriųjų opalų randama 
Kvinslendo, Naujojo Pietų Velso, Viktorijos, 
Pietų ir Vakarų Australijos valstijų dūlėjančio- 
je plutoje. Vienas turtingiausių telkinių - Yova, 
Kvinslende. Čia kasamiems baltiems opalams 
būdingas melsvų, žalsvų ir raudonų spalvų 
žaismas. Didelių telkinių esama Coober Pedy 
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apylinkėse pietų Australijoje. Čia opalų ran- 
dama 180 km? teritorijoje kaip gyslų ir lizdų 
kaolinizuotame smėlyje, juose yra faunos ir 
floros fosilijų. Taurieji opalai iš Andamukos 
telkiasi kvarciniame smėlyje; dažnai būna juo- 
dos spalvos. Laitning Ridžio ir Naujojo Pietų 
Velso radimvietėse aptinkami juodieji opalai, 
kuriuose galima išvysti mėlyną, geltoną ir rau- 
doną opalescenciją. Tauriųjų opalų randama 
ir Azijoje, pvz. Indonezijoje, Javos saloje bei 
Indijoje prie Haiderabado. Vertingi Amerikos 
žemyno taurieji opalai. JAV jie kasami Neva- 
doje (Virdžin Valy slėnyje taurieji opalai užpil- 
do medžio opalų plyšius, jie ypatingi raudo- 
nu ir oranžinio raudonumo spalvų žaismu). 
Aidahe riolituose buvo rasti vadinamieji žvaigž- 
dėtieji opalai. Oregone kasamiems ak- menims 
būdingas gelsvas arba žalsvas spalvų žais- 
mas, tačiau jie yra bespalviai. Opalizuojančių 
medžio opalų aptinkama ir Vajominge (Je- 
loustouno nacionaliniame parke), mažesnių 
telkinių - Niū Meksike, Vašingtone ir Teksase. 
Svarbus tauriųjų ir ugninių opalų tiekėjas yra 
Meksika. Kasami raudoni, melsvi, žalsvi, kar- 
tais ir juodi akmenys. Cia žinoma apie 150 


Auksinė sagė su 
tauriuoju opalu, 
rubinais ir perlu. 
Turnovo juvelyrų 
mokyklos darbas, 
šio amžiaus pra- 
džia, Cekijos Res- 
publika 


Ugninis opalas, 
plotis - 30 mm 
Jalisko. Meksika. 


Auksinė kolje su ugniniais opalais ir agatais, per- 
lais ir deimantais. Gilberto Alberto darbas. Zene- 
va, Sveicarija. 


tauriųjų ir ugninių opalų radimviečių (Kereta- 
ro, Hidalgo, Čihuahua ir Jalisko). Iš Meksikos 
kilusi ir atmaina giasolis. Neseniai tauriųjų opa- 
lų rasta Brazilijoje (Piaui), Devono smiltainiuo- 
se. Jie yra melsvi, žalsvi, raudoni ir oranžiniai. 
Ugniniai opalai kasami Cearoje. Mažesnių tel- 
kinių yra Hondūre ir Gvatemaloje. 

Afrikos žemyne taurieji opalai randami Zim- 
babvėje ir Pietų Afrikos Respublikoje. Rusijo- 
je - Čiukčių pusiasalyje bei Kamčiatkoje. Ma- 
žesnių telkinių yra Ukrainoje. Ugninių opalų 
aptinkama Kazachstane (Kara-Agace). Nuo 
senų laikų visame pasaulyje žinomiausi tau- 
rieji opalai, rasti Slovakijoje prie Červenica- 
Dubniko. Jie baltos spalvos, ypatingi įvairių 
spalvų žaismu. Juodų arba ugninių opalų čia 
pasitaiko retai. 

Daugelis opalų žymūs savo unikalia spalva, 
forma arba dydžiu. Vienas iš jų - „Arlekinas", 
kuris sveria 600 g. Šis akmuo buvo rastas 
Cervenica-Dubnike (Slovakijoje) ir dabar pri- 
klauso Gamtos istorijos muziejaus Vienoje ko- 
lekcijai. Zinomas ir opalas „Devonšyras", ku- 
rio dydis 5x2,5 cm, o svoris — 100 karatų. 
Garsūs ir „Olimpinė Australija" (Olimpic Aust- 
ralis), sverianti 3,6 kg, „Pasaulio šviesa" (Light 
of the World) - 512 g ir „Roebling" iš JAV - 
608 g. Smitsono instituto Vašingtone rinki- 


niuose saugomi dideli šlifuoti taurieji opalai 
(355 ct, juodas, iš Nevados; 143,2 ct, oran- 
žinės spalvos, iš Meksikos; taurieji opalai iš 
Australijos, sveriantys 345, 155 ir 83 ct). 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
dubletai, tripletai, maži ir vidutinio dydžio rai- 
žiniai. 

Panašūs mineralai. Agatas, hiacintas, onik- 
sas, chrizoprazas, dramblio kaulas, houlitas. 
Imitacijos. Sintetiniai opalai, stiklas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Akmenys trapūs, jautriai reaguo- 
ja į stiprius temperatūrų svyravimus. Plauti mui- 
luotu vandeniu, niekuomet nevalyti ultragar- 
su arba garais. Sildant opalai skyla. 


Auksinis žiedas su 
tauriuoju opalu ir 
rausvuoju perlu. 
Karlo Valterio dar- 
bas. Zeneva, Svei- 
carija. 
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SODALITAS > 


Na,[CI,(AISiO,),] 


Pavadintas pagal sandarą 
(soda) ir graikų „lithos“ — akmuo. 


Istorija. Buvo teigiama, kad šis akmuo pade- 
da nusiteikti vidiniams samprotavimams ir in- 
tuityviai suvokti. Išvalius sielą, padeda giliai 
mąstyti ir prieiti logiškas išvadas. Tai naktinio 
dangaus spalvos akmuo. 

Astrologija. Mergelė, Šaulys. 

Čakra. Kakta. 

Poveikis kūnui. Ramina, gydo nuo aukšto 
spaudimo. 

Priežiūra. Nuplauti vandeniu, įkrauti saulės 
Šviesoje. 

Kilmė. Magmatitai (nefelininiai sienitai), me- 


Spalva: bespalvė, mėlyna, žalia, retkar- 
čiais šviesiai rožinė (hakmanitas) + 
Skaidrumas: permatomas iki peršvie- 
čiamo ir nepermatomo + Blizgesys: 
stikliškas, riebalų + Skirumas: kriauk- 
liškas, nelygus + Skalumas: (110) ide- 
aliai skalus + Kietumas: 5,5-6, trapus 
+ Brėžimo spalva: balta, melsva + Tan- 
kis: 2,14-2,40 + Lūžio rodiklis: 1,48 
+ Dvigubas lūžimas: nėra » Dispersi- 
ja: 0,018 + Pleochroizmas: nėra + 
Liuminescencija: kartais oranžinė iki 
violetinės + Chemizmas: kaitinant pra- 
randa spalvą + Ypatingi požymiai: nė- 
ra + Taurinimas: nežinomas. 


tasomatinė kalkių uoliena. 

Radimvietės. Gražių sodalitų randama Bir- 
moje ir Indijoje (Radžastane). Korėjoje yra 
mažesnių telkinių. Afrikoje sodalitas aptinka- 


Šlifuotas sodalitas, plotis - 80 mm. Kanada. 


Dirbiniai iš sodalito, naudojami gydymui. 


mas Angoloje, Zambijoje, Namibijoje (per- 
matomi akmenys prie Gopogo), Gvinėjoje ir 
Pietų Afrikos Respublikoje (Transvalyje). Ame- 
rikos žemyne — JAV (Meine, Montanoje, Ar- 
kanzase, Pietų Dakotoje, Kolorade, Niū Hemp- 
šyre ir Niū Džersyje). Šiuo metu garsūs Kana- 
dos telkiniai Bankrofto vietovėje ir Dungano- 
ne (“Mėlynasis akmuo") bei Ontarijo provin- 
cijoje. Mažesnių telkinių esama Britų Kolum- 
bijoje ir Kvebeke. Sodalitai kasami taip pat 
Grenlandijoje, Brazilijoje (Bahijuje) bei Bolivi- 
joje. Svarbių telkinių yra ir Rusijoje, ypač Ura- 
le ir Kolos pusiasalyje, kitų telkinių — Tadžikis- 
tane. Mažiau reikšmingi Vokietijos, Italijos, 
Škotijos, Rumunijos (Ditrau masyvas), Por- 
tugalijos ir Norvegijos telkiniai. 

Apdirbimas. Retai facetinis šlifavimas, kabo- 
šonai, miniatiūriniai raižiniai. 


Panašūs mineralai. Dumortieritas, hajuinas, 
lazuritas, azūritas. 

Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Priežiūra. Valomas muiluotu vandeniu, ne- 
naudoti nei ultragarso, nei garų. Reaguoja su 
druskos rūgštim. Trapus, rausvi akmenys švie- 
soje praranda spalvą. 

Šlifuotas sodalitas. Kanada. 
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SKAPOLITAS 


(Marialito-mejonito izomorfinės | 
eilės mineralų grupė) | 
Na, [CI(AI Si 0,,)]-Marialito | 
Ca,[Co, (Al Si 0, )]-Mejonito 


6“ 6724 


TI 

| | 
| | | 
| | 


Pavadinimas kilo iš graikų kalbos 
žodžių „skapos" — lazda ir „lithos“ — akmuo. 


Pla] Į | [o] | | 


Istorija. Skapolitas kaip brangakmenis nau- 
dojamas neseniai ir palyginus labai retai. 
Kilmė. Metamorfitai, pneumatolitai. 
Radimvietės. Juvelyrinės kokybės skapolito 
randama daugelyje pasaulio šalių. Svarbių tel- 


Skapolitai iš įvairių radimviečių. Geltoni šlifuoti 
akmenys (didžiausio svoris 35 karatai) atvežti iš 
Tanzanijos, violetiniai - iš Pamyro, Tadžikista- 
no, neapairbti kristalai rasti Brazilijoje. 


Spalva: bespalvė, balta, pilka, žaliai pilka, 
melsva (glaukolitas), rausva, violetinė, ža- 
liai geltona (storganovitas), ruda, oranži- 
nė + Skaidrumas: permatomas, peršvie- 
čiamas +» Blizgesys: stikliškas, perlamut- 
rinis + Skirumas: kriaukliškas, nelygus 
+ Skalumas: (110) idealiai skalus ° Kie- 
tumas: 5-6, trapus + Brėžimo spalva: 
balta + Tankis: 2,50-2,62 (marialitas), 
2,78 (mejonitas) + Lūžio rodiklis: N, 
1,540-1,548, N, 1,549-1,567 + Dvi- 
gubas lūžimas: nuo 0,007 iki 0,020 + 
Dispersija: 0,017 + Pleochroizmas: 
matomas plika akimi + Liuminescenci- 
ja: kartais geltona arba oranžinė + Che- 
mizmas: sandara priklauso nuo vietos 
marialito-mejonito izomorfinėje eilėje; 
mėlyna spalva atsiranda dėl SO., violetinė 
ir rausva — dėl Cr priemaišų + "Ypatingi 
požymiai: katės akies efektas + Taurini- 
mas: spinduliavimas. 


Skapolitas, kristalo aukštis - 25 mm. Kunruno 
kalnai, Chinjango, Kinija. 


kinių yra Birmoje (Mogoke), kur randami gel- 
toni, rausvi, violetiniai ir mėlyni kristalai. Kai 
kurie iš jų ypatingi katės akies efektu. Panašių 
skapolitų randama ir Sri Lankoje (Ratnapuro- 
je ir Balangodoje). Geltonieji skapolitai kasa- 
mi Kanadoje (Kvebeke, Ontarijuje), šviesiai 
geltoni - Brazilijoje (Bahijuje, Espirito Santo). 
Atskirų skaidrių kristalų dydis iki 40x10 cm. 
Juvelyrinės kokybės skapolitų randama ir Tan- 
zanijoje. Jie yra šviesiai geltoni, rausvi arba 
violetiniai, kai kuriems būdingas katės akies 
efektas (Umba Rivere). Panašių akmenų bu- 
vo aptikta Kenijoje (kai kurie yra melsvos spal- 
vos), Madagaskare ir Mozambike (daugiau- 
sia violetiniai). Pastaruoju metu violetinius ak- 
menis, dažnai ypatingus katės akies efektu, 


eksportuoja Kinija. Rusijoje skapolitai kasa- 
mi Sludjankos apylinkėse. Geltonų, bespalvių 
ir violetinių akmenų randama Tadžikistane. 
Retai pasitaiko didelių šlifuotų skapolitų. Smit- 
sono institute, Vašingtone, greta kitų saugo- 
mi ir bespalvis šlifuotas skapolitas, kurio svo- 
ris 288 karatai, šlifuotas skapolitas-katės akis, 
sveriantis 29,9 karatus, iš Birmos, bei 103,4 
karatų svorio geltonai oranžinis šlifuotas ak- 
muo iš Tanzanijos. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Heliodoras, topazas, 
kvarcas, ambligonitas. 

Imitacijos. Stiklas, kvarcas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valyti muiluotu vandeniu, pavojin- 
ga naudoti ultragarsą arba garus. Skapolitas 
greitai tirpsta ugnyje. Spalva neblunka, jeigu 
akmuo nešvitinamas. Reaguoja su rūgštimis. 
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LAZURITAS 


(Na,Ca),[(S0,,S.CI), 
(AISi0,),] 


Pavadintas pagal persų, 
kitų nuomone, — pagal arabų 
kalbos žodį „lazhvard“ — mėlynas. 


elonojaj | [eja] 


Istorija. Lazuritas (lapislazuli) kaip brangak- 
menis naudojamas jau labai seniai - maž- 
daug 7000 metų. Jį atrado egiptiečiai ir grai- 
kai. Egipto piramidėse buvo rasta nedidelių 
daiktų iš lazurito. Jį apdirbdavo sirijiečiai, ba- 
biloniečiai bei armėnai. Kinai jį nešiojo kaip 
jėgos simbolį. Graikai ir romėnai iš lazurito 
gamino mažas figūrėles, amuletus, dubenis 
bei antspaudus. Su vašku ir aliejumi sumai- 
šyti lazurito milteliai buvo naudojami kaip da- 
žai (ultramarinas). | 

Astrologija. Mergelė, Saulys. 

Čakra. Kakta. 

Poveikis kūnui. Mažina kraujo spaudimą ir 
temperatūrą, malšina menstruacinius, galvos 
skausmus. Pašildyti akmenys padeda gydyti 
uždegimus ir patinimus. 

Kilmė. Kontaktiniai metamorfitai. 
Radimvietės. Žymiausi ir seniausiai naudoja- 
mi telkiniai yra Afganistane. Jau senovėje la- 
zuritai buvo kasami Badachsano rajone, prie 


Šlifuotas lazuritas su piritu. Afganistanas. 


Spalva: tamsiai mėlyna, žaliai mėlyna, 
šviesiai mėlyna, dažnai matomos pirito 
impregnacijos + Skaidrumas: neper- 
matomas, retkarčiais permatomas + Bliz- 
gesys: matinis, riebalų, stikliškas + Ski- 
rumas: kriaukliškas + Skalumas: (110) 
neskalus + Kietumas: 5-6, trapus + 
Brėžimo spalva: šviesiai mėlyna + Tan- 
kis: 2,38-2,45 (mineralo), 2,7-2,9 (uo- 
lienos su vyraujančiu lazuritu) + Lūžio 
rodiklis: 1,500-1,522 + Dvigubas lù- 
žimas: nėra + Dispersija: nėra » Ple- 
ochroizmas: nėra + Liuminescencija: 
kartais oranžinio raudonumo, šviesiai ro- 
žinė, balta + Chemizmas: spalva atsi- 
randa dėl priemaišų ° Ypatingi požy- 
miai: dažni pirito intarpai + Taurinimas: 
impregnavimas, dažniausiai dažais. 


Amudarjos aukštupio. Pirmą kartą juos pa- 
minėjo Markas Polas. Sar-a-Sango telkinys 
yra 3000-4000 m aukštyje, jo plotas daugiau 
nei 2 km2. Randami ir pavieniai iki 110 kg 
sveriantys blokai. Kristalai (iki 5 cm) aptinka- 
mi retai. Mažesnių telkinių yra Pakistane (Šan- 
du vietovėje), Birmoje (Dattan Valley) ir Indi- 
joje (Kašmyre, Madhia Pradeše). Rusijoje la- 
zurito 1851 m. buvo rasta prie Baikalo ežero ir 
1930 m. Pamyre, Tadžikistane. Baikalo apy- 
linkėse šiuo metu žinomos aštuonios radim- 
vietės. Tamsiai mėlyni blokai sveria iki 60 kg. 
Pamyre lazuritas kasamas 4500 m aukštyje. 
Buvo rasti ir atskiri 5 m lazuritų lizdai. Čia aptin- 


Lazuritas. Čilė. 


Rožančius iš lapislazuli, medaliono aukštis - 70 
mm. Prahos mokyklos darbas apie 1600 m. 


kamas akmuo šiek tiek piritizuotas. Be to, lazu- 
rito randama Pietų Afrikos Respublikoje, An- 
goloje ir Ruandoje (Burandos pegmatituose). 
Žymus lazuritų tiekėjas yra Čilė. Nuo šviesiai 
mėlynos iki žaliai mėlynos spalvos akmenys 
čia glūdi 3000 m aukštyje Kokvimbo bei 
Akonkgavos provincijose. Mažesnių telkinių yra 
JAV (Kolorade, Kalifornijoje ir Vajominge). 
Muziejai ir lobynai saugo daugybę vertingų 
papuošalų iš lazurito. Turbūt žinomiausios yra 
lazuritinės kolonos St. Peterburge Isakijaus 
sobore. Ermitaže taip pat puikuojasi daugybė 
papuošalų iš lazurito. Palazzo Pitti, Florenci- 
joje, stovi 40,5 cm aukščio lazuritinė vaza. 
Apdirbimas. Kabošonai, facetinis šlifavimas, 
lentelinis šlifavimas, maži ir dideli raižiniai, ga- 
lanterijos dirbiniai, sienų apdaila. 

Panašūs mineralai. Sodalitas, hajuinas, no- 
seanas, lazulitas. 


Imitacijos. Šveicariškas arba vokiškas lazuli- 
tas (dirbtinai nudažytas jaspis), sintetinis špi- 
nelis, sintetinis Zilsono lazuritas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Plauti muiluotu vandeniu, ultra- 
garsą naudoti pavojinga, garų — negalima. 
Saugoti nuo stiprių temperatūros svyravimų ir 
rūgščių. 

Šlifuotas lazulitas, dažnai painiojamas su lazuri- 
tu. Stikelbergas, Austrija. 
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AMBLIGONITAS 
(Li Na)AI[(F,OH)(Po,)] Ų 


Pavadintas pagal graikų kalbos 
žodžius „amblys"- bukas ir„goni"- kampas. 


Istorija. Neseniai pradėtas naudoti, bet retai — 
kaip brangakmenis. 

Kilmė. Pegmatitai, metasomatitai. 
Radimvietės. Gražių juvelyrinės kokybės am- 
bligonitų randama Birmoje, Kazachstane, 
Australijoje, violetinių akmenų - Namibijoje, 
tamsiai rudų — Kenijoje. Gražių ambligonitų 
yra JAV (Meine, Pietų Dakotoje bei Kaliforni- 
joje) ir Brazilijoje (Minas Zerajuje). Europoje 
jie kasami Vokietijoje, Svedijoje, Prancūzijoje 
ir Ispanijoje, bet čia randami akmenys netin- 
ka juvelyriniams dirbiniams. Šlifuoti ambligo- 
nitai dažniausiai yra labai maži (sveria iki 1,5 
karatų, retai iki 70 karatų). Tokie akmenys eks- 


Slifuoti ambligonitai, 3-4 karatai. Galilea, Minas 
Zerajus, Brazilija. 


Spalva: bespalvė, balta, geltona, pilka, 
mėlyna, žalia, šviesiai violetinė, rožinė + 
Skaidrumas: permatomas, peršviečia- 
mas + Blizgesys: stikliškas, riebalų + 
Skirumas: pusiau kriaukliškas, nelygus 
+ Skalumas: (100) idealiai skalus, (110) 
Skalus + Kietumas: 5,5-6, trapus + Brė- 
žimo spalva: balta + Tankis: 2,98-3,11 
e Lūžio rodiklis: N, 1,611, N, 1,622, N, 
1,637 + Dvigubas lūžimas: 0,022 + 
Dispersija: 0,020 + Pleochroizmas: nė- 
ra + Liuminescencija: kartais oranžinė, 
melsva + Chemizmas: nežinomas + 
Ypatingi požymiai: nėra + Taurinimas: 
nežinomas. 


Ambligonito kristalai, plotis - 60 mm. Linopolis, 
Minas Zerajus, Brazilija. 


portuojami iš Brazilijos. Smitsono institute, 
Vašingtone, saugomas 62,5 karatų geltonas 
šlifuotas akmuo iš Brazilijos ir geltonas 19,7 
karatų akmuo iš Birmos. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Brazilianitas, citrinas, he- 
liodoras, skapolitas. 

Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Labai jautrus temperatūros svy- 
ravimams, gali sutrūkinėti. Reaguoja su rūgš- 
timis. Valomas muiluotu vandeniu, negalima 
valyti garais, ultragarsu - pavojinga. 


BRAZILIANITAS „~ 


(Li,Na)AI[(F,OH)(P0,)] N 


Pavadintas pagal V 
svarbiausių radimviečių šalj - Braziliją. 


Istorija. Iš pradžių šis akmuo buvo laikomas 
chrizoberilu. 1942 m. jį įsigijo Frederick'as 
Puogh'as ir kartu su E. P Hendersonu identifi- 
kavo ir pavadino. 

Kilmė. Pegmatitai. 

Radimvietės. Brazilijos pegmatituose, Minas Žera- 
juje, randami iki 20 cm dydžio kristalai. Brazilianitai 
aptinkami Espirito Santo bei Paraiboje. Šlifuotų ak- 
menų nedaug, jie sveria ne daugiau 20 karatų. 
Mažesnių telkinių yra JAV pegmatituose (Meine), 
pavienių akmenų randama Čekijos Respublikos 
pegmatituose (Dolni Bory), tačiau jie nėra juvelyri- 
nės kokybės. Amerikos gamtos istorijos muzieju- 


Brazilianito drūza. Coregon Frio kasykla, Divino 
Das Laranjeiras. Minas Zerajus, Brazilija. 


Spalva: bespalvė, šviesiai geltona, gel- 
tonai žalia + Skaidrumas: permatomas 
+ Blizgesys: stikliškas + Skirumas: 
kriaukliškas + Skalumas: (010) skalus 
e Kietumas: 5,5 + Brėžimo spalva: 
balta + Tankis: 2,98-3,0 + Lūžimo ro- 
diklis: N, 1,602, Nm 1,609, N, 1,623 ° 
Dvigubas lūžimas: 0,019 iki 0, 021» 
Dispersija: 0,014 + Pleochroizmas: sil- 
pnas, priklauso nuo spalvos + Liumi- 
nescencija: nėra + Chemizmas: neži- 
nomas + Ypatingi požymiai: nėra + 
Taurinimas: nežinomas. 


je, Niujorke, saugomi du 19 ir 23 karatų brazilianitai. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, retkarčiais ka- 
bošonai. 

Panašūs mineralai. Chrizoberilas, topazas, he- 
liodoras, apatitas, ambligonitas. 

Imitacijos. Stiklas, kvarcas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Labai jautrus temperatūros svyravi- 
mams. Valomas muiluotu vandeniu, negalima 
valyti garais, ultragarsu - pavojinga. Reaguoja su 
rūgštimis, trapus ir minkštas. 
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TURKIS 
CuAI,[(OH),(P04)],4H,O 


Pavadintas pagal prancūzišką 
Turkijos pavadinimą — Tourguise. 


| alla] | [e=] 


Istorija. Nuo senų laikų iš turkio buvo gami- 
namos vazos, žiedai, sagės, apyrankės ir kiti 
daiktai. Jį vertino osmanai, actekai, egiptiečiai 
bei tibetiečiai. Viduramžiais tikėta magiška tur- 
kio galia. Jis buvo laikomas vaistais nuo akių 
ir skrandžio ligų. Rytuose - laimės akmeniu, 
kuris saugojo nuo gyvatės nuodų. XV ir XVI 
amžiuje Europoje tai buvo vyrų akmuo. 
Astrologija. Žuvys, Dvyniai, Šaulys. 

Čakra. Gerklė. 

Poveikis kūnui. Gydo kvėpavimo takų ir plau- 
čių ligas, stiprina širdį, teigiamai veikia akis. 
Priežiūra. Trumpai įkrauti saulės šviesoje. 
Kilmė. Antrinės uolienos. 

Radimvietės. Žymių istorinių turkio radimvie- 
čių yra Irane. Nišapuro apylinkėse jis kasa- 
mas jau nuo senų laikų. Atviros gyslos čia 
tęsiasi daugybes kilometrų. Anksčiau akmuo 


| Spalva: mėlyna, žaliai mėlyna, obuolių 
žalumo, šviesiai ruda + Skaidrumas: ne- 
permatomas, retkarčiais aptinkami maži 
permatomi kristalai » Blizgesys: riebalų, 
matinis + Skirumas: kriaukliškas • Ska- 
lumas: po (001) skalus + Kietumas: 
5-6 + Brėžimo spalva: balta, melsva + 
Tankis: 2,6-2,9 + Lūžio rodiklis: N, 
1,61. N, 1,62, N.1,65 + Dvigubas lūži- 
mas: 0,040 + Dispersija: nėra + Ple- 
ochroizmas: silpnas, bespalvis iki švie- 
siai mėlynos + Liuminescencija: žaliai 
geltona, šviesiai mėlyna + Chemizmas: 
įvairias spalvas lemia Fe2* priemaišos + 

patingi požymiai: dažnai jame al 
mangandendritų, pvz. „Voratinklis" (Spi- 


der Web) + Taurinimas: impregnavimas 
jungiančiomis medžiagomis ir dažais. 


buvo kasamas prie pat žemės paviršiaus, o 
šiuo metu kasyklų gylis siekia 100 metrų. Čia 
aptinkamas aukščiausios kokybės turkis. Jis 
randamas koalinizuotuose ir silicifikuotuose 
trachituose, kurie kartais pasirodo kaip su- 
skaldytos nuosėdinės uolienos. Nedidelių tur- 
kio telkinių rasta ir Turkijoje, Afganistane, In- 
dijoje. Klasikinė kasyklų šalis - Indija. Šio ak- 


Turkio grynuolis, plotis - 65 mm. 
Kazachstanas. 


Populiarūs turkio pakaitalai, nudažyti dirbtinai mė- 
lyna spalva, baltasis houlitas ir magnezitas. 


mens taip pat randama ir Tibete. Amerikos 
žemyne turkį daugelyje dabartinės JAV teri- 
torijos vietų kasė anksčiau gyvenę indėnai. 
Telkinių yra Niū Meksike, Kolorade, Nevado- 
je (maždaug 38 radimvietės). Didžiausias Ne- 
vadoje rastas turkio gabalas svėrė 80 kg. 
Mažesnių telkinių buvo aptikta Kalifornijoje 
ir Arizonoje. Turkio taip pat yra Čilėje, Peru, 
Meksikoje, Brazilijoje ir Australijoje. Istoriš- 
kai žinomų telkinių yra Egipte, Sinajaus pu- 
siasalyje. Čia turkis 640 km teritorijoje kasa- 
mas jau 3000 metų. Greta jo randami 
azūritas, malachitas ir chrizokolas. Mažes- 
nių telkinių esama Etiopijoje, Namibijoje, Su- 
dane bei Tanzanijoje. Rusijoje, poliariniame 
Urale, ir ypač Uzbekistane bei Kazachstane 
yra senų telkinių, iš kurių turkis kasamas jau 
2000 metų. Jo randama Armėnijoje, Bulga- 
rijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje bei Vo- 
kietijoje. 


MNA 


Apdirbimas. Kabošonai, lentelinis šlifavimas, 
dideli ir maži raižiniai. 

Panašūs mineralai. Lazulitas, lazuritas, ma- 
lachitas, chrizokolas. 

Imitacijos. Stiklas, emalė, keramika, plastikas, 
porcelianas, sintetinis turkis, kaulo turkis, da- 
žytas houlitas ir magnezitas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Nevalyti nei ultragarsu, nei garais, 
kenkia muilas bei skalbimo milteliai. Šildant tur- 
kis skyla. Jis reaguoja su rūgštimis, šviesoje gali 
netekti spalvos. Nuo kūno prakaito arba kosme- 
tikos mėlyna turkio spalva gali pavirsti žalia. 


Turkis. Anatolija, Turkija. 


APATITAS 


Ca,[(FCI)(P0,),] 


Pavadintas pagal graikų 
kalbos žodį „apatao"- apgaudinėti. 


Istorija. Praeityje apatitas buvo dažnai pai- 
niojamas su kitais akmenimis. Šiais laikais ak- 
muo vertingas tik kolekcionieriams. 

Kilmė. Pegmatitai, pneumatolitai, hidrotermi- 
nė, sedimentai, sąnašynai. 

Radimvietės. Randamas Birmoje, Mogoko 
apylinkėse (šviesiai mėlyni, žali arba bespal- 
viai akmenys), kartais jiems būdingas katės 
akies efektas. Panašių apatitų yra ir Šri Lanko- 
je, jie čia mėlynos spalvos, būdingas katės 
akies efektas, yra žalių bei geltonų. Indijoje 
aptinkama žalių akmenų ypatingų katės akies 
efektu. Gražių raudonų apatitų buvo rasta Pa- 
kistane, Nazarto apylinkėse. Žymūs jų telki- 
niai Brazilijoje — čia iškasama mėlynų ir žalių, 
retkarčiais šviesiai rausvų akmenų (Moro Vel- 
ho rajone). Iki 10 cm dydžio pilki kristalai glū- 
di Urupuca vietovėje, melsvi fluorapatitai — 
Virgen da Lapa rajone, alyvinio žalumo - Cam- 
po Linda. JAV apatitai kasami Meine (violeti- 
niai, rausvai raudoni ir žali akmenys), Aliasko- 


san - 
pa k N S 
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Spalva: bespalvė, geltonai žalia (aspara- 
golitas), geltona, purvinai žalia (tuliumitas), 
mėlynai žalia (moroksitas), violetinė, rau- 
dona, rudai raudona, kartais polichro- 
matinė + Skaidrumas: permatomas, per- 
šviečiamas + Blizgesys: stikliškas, riebalų 
e Skirumas: nelygus, kriaukliškas + Ska- 
lumas: (0001) ir (1010) neskalus + Kie- 
tumas: 5, trapus + Brėžimo spalva: balta 
e Tankis: 3,10-3,35 + Lūžio rodiklis: 
N,1,598-1,666, N, 1,603-1,667 + Dvi- 
gubas lūžimas: nuo 0,001 iki 0,013 + 
Dispersija: 0,013 + Pleochroizmas: pa- 
stebimas, melsvose atmainose plika akimi 
matomas dichroizmas + Liuminescenci- 
ja: geltona, geltonai oranžinė, rožinė, švie- 
siai žalia, mėlyna, balta + Chemizmas: CI 
unis F (fluorapatitas), Sr, Si (vil- 
keitas), Ca (alestaditas), Mn (mangualdi- 
tas), retkarčiais žemių priemaišos (belovi- 
tas) + Ypatingi požymiai: katės akies efek- 
tas + Taurinimas: nežinomas. 


je (iki 10 cm dydžio, rudai žali kristalai) ir Pietų 
Dakotoje (indigo mėlynumo apatitai). Juvely- 
rinės kokybės apatitų buvo rasta ir Meksikoje 
(geltoni ir geltonai žali kristalai, iš jų nušlifuoti 
akmenys sveria iki 30 karatų), Kanadoje, Kve- 


Šlifuotas apatitas ant motininės uolienos su jaugu- 
siais kristalais, 10,5 karatai. Sluajanka, Rusija. 


Fluorapatito drūza, kristalas - 20 mm. Cerro Mer- 
cado, Durango, Meksika 


beke (iki 70 cm dydžio kristalai), Bolivijoje 
(rausvi ir bespalviai apatitai), o Afrikos žemy- 
ne ypač daug jų rytuose. Kenijoje ir Tanzani- 
joje yra auksinio žalumo kristalų. Panašius 
eksportuoja ir Madagaskaras, Mozambikas 
(žali), Namibija (mėlynai žali), Pietų Afrikos 
Respublika (mėlynai žali). Australijoje randa- 
ma šviesiai mėlynų, iki 10 cm dydžio kristalų. 
Svarbių Rusijos radimviečių esama Kolos pu- 
siasalyje (geltoni ir geltonai žali apatitai) bei 
Transbaikalo srityje (mėlyni akmenys, kai ku- 
riems būdingas katės akies efektas), kitų ra- 
dimviečių - Tadžikistane (Pamyro kalnų teri- 
torijoje, rausvi apatitai) bei Kazachstane (gel- 
toni ir bespalviai kristalai). Europoje ypač daug 
apatitų randama Italijoje (bespalviai), Šveica- 
rijoje, Austrijoje, Ispanijoje (geltonai žali), Por- 
tugalijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Vokietijoje. 
Slifuoti apatitai dažnai sveria daugiau nei 100 
karatų, didžiausias, geltonai žalias šlifuotas ak- 
muo iš Kenijos sveria 147 karatus. 


Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Akvamarinas, gošeni- 
tas, heliodoras, ametistas, dulsvasis kvarcas. 
Imitacijos. Sintetinis apatitas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Nevalyti garais, ultragarsu — pa- 
vojinga. Akmuo labai jautrus šilumai, keičiantis 
temperatūrai jis praranda arba keičia spalvą. 
Reaguoja su rūgštimis. 


Neapdirbti apatitai, didžiausias akmuo - 25 mm. 
Brazilija. 
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SMITSONITAS 


ZnC0, 


Pavadintas pagal anglų minerologo 
J. Smitsono (J. Smithson) pavardę. 


Istorija. Kaip brangakmenis naudojamas tik 
radimo vietose, pastaruoju metu vertinamas 
kolekcionierių. 

Kilmė. Rūdos telkinių oksidacinės zonos. 
Radimvietės. Daug smitsonito randama Viet- 
name, Kazachstane, Turkijoje, Australijoje ir 
Afrikoje. Įvairių spalvų akmenų aptinkama Na- 
mibijoje. Kristalai yra iki 8 cm storio, ryškiai 
žali, rausvi, balti ir pilki. Jų esama Zambijoje, 
Kenijoje ir Alžyre. Gražių smitsonitų randama 
daugelyje JAV valstijų: geltonų — Arkanzase, 
obuolių žalumo — Niū Meksike, žaliai mėlynų — 
Kolorade, Montanoje ir Kalifornijoje. Meksiko- 
je aptinkami įvairių spalvų akmenys. Gausybė 
radimviečių yra ir Rusijoje (Urale), Graikijoje, 
Italijoje, Anglijoje bei Ispanijoje. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
maži raižiniai. $ 

Panašūs mineralai. Zadeitas, chalcedonas, 
chrizoprazas, hemimorfitas, turkis. 


Spalva: balta, pilka, geltona, žalia, mėly- 
na, raudona, oranžiniai raudona, retkar- 
čiais rausva ir bespalvė + Skaidrumas: 
retkarčiais permatomas, peršviečiamas + 
Blizgesys: stikliškas, perlamutrinis + Ski- 
rumas: nelygus, kriaukliškas + Skalu- 
mas: (1011) + Kietumas: 4—4,5, tra- 
pus + Brėžimo spalva: balta + Tankis: 
4,3—4,4 +» Lūžio rodiklis: N, 1,621, N, 
1,848-1,849 + Dvigubas lūžimas: 
0,227 + Dispersija: 0,037 + Pleoch- 
roizmas: nėra + Liuminescencija: kar- 
tais balta, mėlynai balta, žaliai balta, raus- 
va, ruda + Chemizmas: Cd priemaišos 
nudažo geltonai, Co rausvai, Cu ir Fe 
mėlynai + Ypatingi požymiai: nėra ° 
Taurinimas: nežinomas. 


Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Jautrus šilumai. Plauti muiluotu 
vandeniu, nevalyti ultragarsu arba garais. 
Minkštas ir trapus, tirpsta druskos rūgštyje. 


Smitsonitas, plotis-174 mm. Kelly kasykla, Niū 
Meksikas, JAV. 


VARISCITAS | s- 


Al[PO,]2H,0 


Pavadintas pagal lotynišką Vokietijos | 2 
žemių valdytojo pavadinimą „variscia". 


Istorija. Kaip brangakmenis naudojamas tik 
kai kuriose vietovėse. 

Kilmė. Oksidacinės zonos. 

Radimvietės. Variscito randama Amerikoje, 
Arizonos, Jutos bei Nevados valstijose, Boli- 
vijoje, Brazilijoje (Huanuni, Cerro Posocani) 
ir Australijoje. Europoje jo buvo aptikta Vo- 
kietijoje, Austrijoje ir Ispanijoje. 
Apdirbimas. Kabošonai, maži raižiniai. 
Panašūs mineralai. Turkis, žadeitas, chri- 
Zoprazas. 


Variscitas, plotis - 153 mm. Fairfieldas, Juta, JAV. 


Spalva: žalia, mėlynai žalia, geltona, be- 
spalvė + Skaidrumas: peršviečiamas, 
nepermatomas + Blizgesys: riebalų, | | 147 
matinis, stikliškas + Skirumas: kriauk- 
liškas + Skalumas: (010) idealiai ska- 
lus + Kietumas: 3,5—4,5 + Brėžimo 
spalva: balta + Tankis: 2,2-2,57 » Lū- | 
žio rodiklis: N, 1,550-1,563, Nm | 
1,565-1,588, N, 1,570-1,594 + Dvi- 
gubas lūžimas: 0,031 +» Dispersija: 
nėra + Pleochroizmas: nėra + Liumi- 
nescencija: nėra + Chemizmas: ypa- 
tingą spalvą lemia Cr, Fe priemaišos + 
Ypatingi požymiai: nėra + Taurinimas: 
nežinomas. 


— 


i 
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Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Jautrus šilumai. Nevalyti nei ga- 
rais, nei ultragarsu. Reaguoja su rūgštimis, 
minkštas. 


FLU 0 RITAS jj —“ | Spalva: labai įvairios, žinomi beveik visi 


CaF | atspalviai. Dažniausiai aptinkami žalios, 
148 i | mėlynai žalios, violetinės iki violetiškai 


Pavadintas pagal lotynų k raudonos spalvos akmenys. Taip pat 
kalbos žodį „fluere“ — tekėti. 


randama geltonų, vyno raudonumo, ru- 
dy, oranžinių, baltų ir bespalvių fluori- 
tų. Nebūna tik rausvų, mėlynų ir juodų 
kristalų. Esama įvairiom spalvom juos- 
tuotų arba pamažu persiliejančių spal- 


4 Istorija. Fluoritą minėjo jau senovės romė- vų akmenų + Skaidrumas: permato- 
nai. Iš jo gamindavo vazas ir indus. Pereitame mas, pusiau permatomas + Blizgesys: 
amžiuje fluoritas, pavadintas „Mėlynuoju Džo- stikliškas + Skirumas: kriaukliškas, ne- 


lygus + Skalumas: (111) idealiai ska- 


nu" (Blue John) labai mėgtas Anglijoje. lus + Kietumas: 4, trapus + Brėžimo 
Astrologija. Zuvys. spalva: balta + Tankis: 3,0-3,25 + Lū- 
Čakra. Viršugalvis. žio rodiklis: N 1,432-1,434 + Dvigu- 
Poveikis kūnui. Ramina nervų sistemą, gydo bas lūžimas: nėra + Dispersija: 0,007 
širdies ligas. + Pleochroizmas: nėra + Liumines- 


cencija: mėlyna, violetinė, geltona, bal- 
ta, žalia, raudona, pašildžius švyti (ter- 
moliuminescencija) + Chemizmas: Cr, 
žemių ir kitos priemaišos + Ypatingi 
požymiai: retkarčiais aleksandrito efek- 
tas + Taurinimas: švitinimas, kaitini- 
mas, impregnavimas. 


Margas fluoritas, 70 karatų, pakopinis šlifavimas. Fluoritas ant kvarco, didžiausias kristalas - 30 
Čilė. mm. Chamoniksas, Prancūzija. 


„Mėlynasis Džonas" (Blue John), populiarus fluo- 
ritas Anglijoje. Kamberlentas, Didžioji Britanija. 


Priežiūra. Nuplauti chemiškai išvalytame van- 
denyje, trumpai įkrauti saulės šviesoje. 
Kilmė. Pegmatitai, hidroterminė. 
Radimvietės. Žymių radimviečių yra Kinijoje 
(dažnai smulkiai juostuoti, daugiaspalviai kris- 
talai). Fluorito aptinkama ir Mongolijoje, Ko- 
rėjoje, Pakistane (gražūs rausvi kristalai, Aust- 
rijoje bei JAV, ypač Niū Meksike, Jutoje (švie- 
siai žali kristalai), Kolorade, Kentukyje, Niū 
Hempšyre (šviesiai mėlyni), Teksase (dideli, 
įvariaspalviai akmenys), Tenesyje (mėlynai ža- 
li), Niujorke bei Ilinojuje (geltoni ir violetiniai). 
Fluoritų randama ir Kanadoje, Meksikoje 
(smaragdo žalumo kristalai - Cakateko rajo- 
ne, raudoni — Guanachuate), Peru (rausvi), 
Argentinoje, Kolumbijoje. Afrikos žemyne 
daugiausia jų Namibijoje (žali) bei Pietų Afri- 
kos Respublikoje. Jų taip pat yra Rusijoje, 
Kazachstane ir Tadžikistane. Europoje fluori- 
tų randama Anglijoje (Kamberlende), taip pat 
Ispanijoje, Vokietijoje, Čekijos Respublikoje, 
Italijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Šveicari- 
joje ir Rumunijoje. Iš jų gaminami įvairūs de- 
koratyviniai daiktai, šlifuojami. Smitsono ins- 
titute, Vašingtone, saugoma šlifuotų, įvairias- 
palvių fluoritų kolekcija, kai kurie iš jų sveria 
daugiau nei 100 karatų. Iš rausvo, Pakistane 
rasto fluorito facetiniu būdu nušlifuotas 278,8 
karatus sveriantis akmuo. Rausvi šlifuoti fluo- 
ritai iš Korėjos sveria 492 ir 354 karatus, šli- 


fuotas raudonas akmuo iš Anglijos - 118 
karatų, geltonas iš Ilinojaus — 111,2 ct. Tur- 
būt didžiausias, facetiniu būdu nušlifuotas 
fluoritas saugomas Smitsono institute, Vašing- 
tone. Šis mėlynas akmuo sveria 3965,35 ka- 
ratus, nušlifuotas Art Grante. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
maži ir dideli raižiniai bei galanterijos reikmenys. 
Panašūs mineralai. Baritas, apatitas, ametistas. 
Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Valyti muiluotu vandeniu, niekada 
nenaudoti garų arba ultragarso. Labai jautrus 
šilumai, tirpsta sieros rūgštyje, trapus, minkš- 
tas, plaišus. 


Fluoritas, aukštis - 72 mm. Pine Canyon Depo- 
sit, Grant Co., Niū Meksika, JAV. 
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RODOCHROZITAS 


MnC0, S 


Pavadintas pagal graikų kalbos L 
— Spalva. 


žodžius „rhodon“ - rožė, „chroma" 


Istorija. Jau labai seniai dekoratyviniai dirbi- 
niai iš rodochrozito buvo gaminami Argenti- 
noje. Jį šioje šalyje kasė indėnai dar XIII am- 
žiuje ir vadino „inkų rože”. 

Astrologija. Avinas, Vėžys. 

Cakra. Sirdis. 

Poveikis kūnui. Gerina mąstymą. 

Priežiūra. Nuplauti chemiškai švariame van- 
denyje, trumpai įkrauti saulės šviesoje. 
Kilmė. Hidroterminė, metamorfitai, sedimentai. 
Radimvietės. Juvelyrinės kokybės brangak- 


Rodochrozitas, aukštis - 113 mm. Sweet Home 
kasykla, Alma, Koloradas, JAV. 


Spalva: rožiniai raudona, rudai raudo- 
na, pilka, dažnai juostelėmis mainosi įvai- 
rūs atspalviai e Skaidrumas: permato- 
mas iki peršviečiamo + Blizgesys: stik- 
liškas, tarpais perlamutrinis + Skirumas: 
nelygus, kriaukliškas + Skalumas;: 
(1011) idealiai skalus + Kietumas: 3,5— 
4, trapus + Brėžimo spalva: balta + 
Tankis: 3,4- 3,7 + Lūžio rodiklis: N, 
1,578-1,695, N, 1,786-1,840 + Dvi“ 
gubas lūžimas: nuo 0,201 iki 0,220 + 
Dispersija: nėra + Pleochroizmas: ryš- 
kios spalvos akmenyse kartais silpnas 
+ Liuminescencija: kartais nuo švie- 
siai rožinės iki tamsiai raudonos + Che- 
mizmas: Ca, Fe ir kitos priemaišos + 
Ypatingi požymiai: spalva ne visuomet 
patvari, laikui bėgant ji gali tapti ruda ar 
net juoda + Taurinimas: nežinomas. 


menių randama daugelyje Indijos, Afganista- 
no, Australijos vietovių, didžiausi telkiniai — 
Amerikos žemyne. JAV jų yra Kolorade (Le- 
advill'e, akmenys tinka facetiniam šlifavimui), 
Montanoje bei kitose valstijose. Siuo metu 
svarbiausias rodochrozitų tiekėjas yra Argen- 
tina. Radimvietės priklauso San Luiso ir Kata- 
markos (Las Capillitas) provincijoms. Gražių 
akmenų randama Meksikoje bei Peru (rubinų 
raudonumo kristalai). Afrikos žemyne ro- 
dochrozitai kasami Pietų Afrikos Respubliko- 
je, Kurumano vietovėje. Čia aptikti tamsiai rau- 
doni, iki 7 cm dydžio kristalai. Panašių akme- 
nų Pietų Afrikos Respublikoje randama ir 
N'Chvaningo kasykloje. Tai geriausia žaliava 
facetiniu būdu šlifuojamiems akmenims, ku- 
rie dažniausiai sveria ne daugiau 5 karatų. Ru- 
sijoje rodochrozitų yra Transbaikalo srityje bei 
Urale. Be to, jų randama Rumunijoje (Cavnic, 
Baia, Sprie, dažniausiai smulkūs juostuoti ak- 
menys), prie Sacarimbo. Rodochrozitai kasa- 
mi ir Vokietijoje, Čekijos Respublikoje, Slovaki- 
joje, Prancūzijoje, Ispanijoje, buvusioje Ju- 
goslavijoje ir Bulgarijoje. Nuo senų senovės iš 
rodochrozito buvo gaminami papuošalai, ku- 
rie šiuo metu saugomi daugelyje muziejų. Smit- 
sono institute, Vašingtone, saugomas raudo- 
nas šlifuotas 59,65 karatus sveriantis akmuo. 
Facetiniu būdu šlifuoti, daugiau nei 20 karatų 
sveriantys akmenys yra labai reti. 


Rodochrozito varveklio skerspjūvis, plotis - 84 
mm. Catamarca, Argentina. 


Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
lentelinis šlifavimas, maži ir vidutinio dydžio 
raižiniai bei galanterijos reikmenys. 

Panašūs mineralai. Dolomitas, rodonitas, 
rausvasis kvarcas. 


Šlifuotas rodochrozitas. Cavnic, Rumunija. 


ar 


m” EN 


k 


Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė bei 
cheminė (druskos rūgštyje putoja). 
Patarimai. Jautrus šilumai, praranda spalvą 
(nusidažo rudai arba pilkai), suyra liepsnoje. 
Reaguoja su druskos rūgštimi. Valyti muiluo- 
tu vandeniu, negalima valyti ultragarsu arba 
garais. 


Šlifuotas rodochrozitas. Catamarca, Argentina. 
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MALACHITAS 


Cu,[(0H),(C0,)] 


Pavadintas greičiausiai pagal 
graikišką žodį „malache" — sodriai 
žalias,arba pagal AS — minkštas. 


Istorija. Malachitas kaip brangakmenis nau- 
dojamas jau labai seniai. Egipte iš jo gamin- 
davo kamėjas, amuletus ir dekoratyvinius dir- 
binius. Buvo žinomas graikams bei romė- 
nams. Grūsto mineralo milteliai naudoti kaip 
dažai kosmetikai arba tapybai. Manyta, kad 
malachitas turi galios apsaugoti vaikus nuo 
burtų. Antikoje juo buvo gydomos akių li- 
gos. XVI a. Vidurio Europoje malachitu skati- 
no vaikų augimą, malšino skausmą. 
Astrologija. Jautis. 

Čakra. Širdis. 

Poveikis kūnui. Padeda gydyti skrandžio, ka- 
sos ir blužnies ligas, stiprina regėjimą, gydo 
dieglius, įvairius dvasinius sutrikimus, pade- 
da kankinant nemigai, malšina galvos skaus- 
mus. 

Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje. 
Kilmė. Vario telkinių oksidacinės zonos. 
Radimvietės. Žymiausi Azijos malachito tel- 


Spalva: žalia, tamsiai žalia, juodai žalia, 
Šviesiai žalia, retkarčiais nuo mėlynai ža- 
lios iki smaragdinio žalumo; lūžio arba 
Šlifavimo vietose atskiros atmainos daž- 
nai yra dryžuotos bei juostuotos + 
Skaidrumas + nepermatomas, retkar- 
čiais permatomas + Blizgesys: stikliš- 
kas, šilko, riebalų + Skirumas: kriaukliš- 
kas + Skalumas: (001) skalus + Kietu- 
mas: 3,5-4,5, trapus + Brėžimo spal- 
va: šviesiai žalia + Tankis: 4,5 + Lūžio 
rodiklis: Np 1,655, N, 1, 875, N, 1,909 
e Dvigubas lūžimas: "0254 + + Disper- 
sija: nėra + Pleochroizmas: ryškus, be- 
spalvis, geltonai žalias, tamsiai žalias ° 
Liuminescencija: nėra + Chemizmas: 
spalvą lemia Cu + Ypatingi požymiai: 
nėra + Taurinimas: impregnuojamas 
parafinu arba epoksidu. 


kiniai yra Kinijoje ir Indijoje. Jų esama ir Aust- 
ralijoje, tačiau svarbiausios kasyklos - Ameri- 
kos žemyne, ypač Arizonoje (prie Bisbio bu- 
vo rastas 4,5 t sveriantis blokas), Nevadoje, 
Kolorade ir Jutoje. Gražių malachitų rasta Ni- 
karagvoje bei Zaire. Juvelyrinės kokybės ak- 
menų yra Meksikoje, Čilėje ir Kuboje. Visgi 
žymiausių ir žinomiausių radimviečių esama 
Afrikoje. Cia, “Copperbelt” (vario diržo) rajo- 
ne Zaire ir Zambijoje, malachitas kasamas nuo 


Šlifuotas malachitas, plotis - 70 mm; maži dirbi- 
niai. Zairas. 


Dėžutė iš malachito ir jaspio. Pagaminta Rusijo- 
je, XX a. pradžioje. 

senų laikų. Malachito gyslos iš Šabos provin- 
cijos (Zaire) tęsiasi iki Zambijos. Čia rasti ak- 
menys laikomi gražiausiais ir vertingiausiais 
pasaulyje. Gražius malachito kristalus eks- 
portuoja Namibija (Cumebas), Marokas, Zim- 
babvė bei Angola. Ne mažiau reikšmingų mala- 
chito telkinių yra Rusijoje, Urale, Nižnij Tagilo 
miesto rajone. Malachito gyslos čia siekia 130 
m gylį ir naudojamos jau nuo 1709 metų (Gu- 
meševsko telkinys). Keletą tonų sveriančių ma- 
lachito blokų buvo rasta irgi Urale (8x1 m dy- 
džio). Gražių akmenų randama Kazachstane. 
Malachito radimvietės Europoje daug mažes- 
nės ir ne tokios svarbios. Jų yra Vokietijoje, Slo- 
vakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Anglijoje ir 
Prancūzijoje. Malachito dirbiniais galima žavėtis 
viso pasaulio muziejuose ir lobynuose. Ypač 
puikios „Malachito salė" ir „Georgijaus salė" St. 
Peterburgo Žiemos rūmuose (Rusijoje). 
Apdirbimas. Kabošonai, lentelinis šlifavimas, 
maži ir dideli raižiniai, galanterijos reikmenys, sie- 
nų apdaila. Facetiniu būdu šlifuoti akmenys reti, 
jie sveria ne daugiau 2 karatų. 

Panašūs mineralai. Pseudomalachitas. 
Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis. 

Patarimai. Jautrus šilumai. Valyti muiluotame 
vandenyje, nenaudoti nei garų, nei ultragarso. 
Reaguoja su rūgštimis. 


Varveklis iš malachito. Zairas. 
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ARAGONITAS 


CaCO, 


Pavadintas pagal radimvietę 
Ispanijoje, Molina de Aragone. 


Istorija. Masyvius, margai dryžuotus arago- 
nito gabalus nesunku apdirbti, tad nuo senų 
laikų iš jo buvo gaminami indai, mažoji plas- 
tika ir dailinamos sienos. 

Kilmė. Zemo termiškumo, hipergeninė. 
Radimvietės. Masyvių aragonitų randama 
daugelyje JAV vietovių (Pietų Dakotoje, Niū 
Meksike, Ajovoje, Indianoje, Vajominge, rau- 
donų aragonitų - Montanoje, Kanadoje, Mek- 
sikoje (žalias), Čilėje (mėlynas), Peru bei Ar- 
gentinoje. Gražių žalių akmenų aptinkama Pa- 
kistane. Aragonitų taip pat yra Namibijoje, Ma- 
dagaskare, Alžyre ir Maroke (raudoni), Tur- 
kmėnistane, Kirgizijoje (mėlyni), Vokietijoje, 


Dekoratyviniai dirbiniai iš aragonito. Pakistanas. 


Spalva: bespalvė, balta, geltona, rudai 
žalia, pilkai balta, rožinė, šviesiai violeti- 
nė, melsva, raudona, oranžinė + Skaid- 
rumas: permatomas, peršviečiamas, 
nepermatomas + Blizgesys: stikliškas, 
tarpais nuo perlamutrinio iki riebalų ° 
Skirumas: kriaukliškas + Skalumas: 
(010) neskalus + Kietumas: 3,5—4, tra- 
pus + Brėžimo spalva: balta • Tankis: 
2,93-2,96 » Lūžio rodiklis: Np 1,530, 
Nn 1,681, N, 1,685 + Dvigubas lūži- 
mas: 0,155 » Dispersija: silpna + Ple- 
ochroizmas: nėra + Liuminescencija: 
balta, geltona, kreminės spalvos, oran- 
žinė, žalia + Chemizmas: Fe, Pb, Sr, Zn 
priemaišos + Ypatingi požymiai: nėra 
+ Taurinimas: nežinomas. 


Šlifuotas aragonitas, 91,69 karatai. Horenec prie 
Bilina, Cekijos Respublika. 


Austrijoje, Slovakijoje, Ispanijoje bei Graiki- 
joje (mėlyni). Horeneco telkinys prie Bylinos 
(Čekijos Respublikoje), kur mineralus rinko 
dar J. V. Getė, šiuo metu yra vienintelė vieto- 
vė, tiekianti žaliavą facetiniam šlifavimui. Be- 
spalviai, geltoni ir žalsvi šlifuoti akmenys retai 
sveria daugiau nei 100 karatų. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
maži ir vidutinio dydžio raižiniai, galanterijos 
reikmenys. 

Panašūs mineralai. Kalcitas. 

Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Tankis, kietumas. 

Patarimai. Jautrus šilumai. Valyti muiluotu 
vandeniu, nevalyti nei ultragarsu, nei garais. 
Tirpsta rūgštyje, trapus, minkštas. 


KALGITAS 


CaCo, 


Pavadinimas kilo iš lotynų 
kalbos žodžio „calc" — kalkės. 


Istorija. Iš kalcitų Egipte, Asirijoje ir Babilone 
labiausiai buvo mėgiamas oniksas. Romoje 
iš jo buvo daromos mozaikos, statulos, puo- 
šiamas rūmų vidus. Akmuo labai skalus, su- 
dėtinga jj šlifuoti, todėl facetiniu būdu šlifuo- 
tų kalcitų pasitaiko retai. 

Kilmė. Magmatitai, metamorfinė, sedimenti- 
nė ir hidroterminė uoliena, dūlėjančios plu- 
tos, oksidacinės zonos, terminiai šaltiniai. 
Čakra. Sirdis. 

Poveikis kūnui. Teigiamai veikia Širdį ir nervų 
sistemą. 

Radimvietės. Oniksų randama Indonezijoje, 
įvairiaspalvių kalcitų- Arabų Emyratuose, ypač 
gražūs akmenys kilę iš Afganistano ir Pakista- 
no, vadinamieji „Jutos oniksai" iš JAV. Juos 
eksportuoja ir Meksika, Argentina, Australija, 
Naujoji Zelandija, Alžyras, Marokas bei Egip- 
tas. Mėlynų akmenų aptinkama Namibijoje, 
šviesiai geltonų — Kenijoje. Oniksų randama 
Rusijoje, Turkmėnijoje, Uzbekistane bei Vo- 
kietijoje. Zaliava, tinkanti facetiniam šlifavimui, 
šiuo metu eksportuojama iš Rusijos (Tun- 
guskos srities), kur skaidrūs kristalai sveria iki 
keleto kilogramų. Labai mėgiami, tačiau reti 


Šlifuotas kalcitas; kuriam būdingas stiprus dvigubas 
lūžimas, 85 karatai. Tunguskos sritis, Rusija. 


Spalva: bespalvė, balta, geltona, ruda, rau- 
dona, mėlyna, žalia ir juoda, dažnai spal- 
vos keičiasi sluoksniais (oniksas) + Skaid- 
rumas: permatomas, peršviečiamas ir ne- 
permatomas ° Blizgesys: stikliškas, tar- 
pais perlamutrinis + Skirumas: kriaukliš- 
kas + Skalumas: (1011) idealiai skalus + 
Kietumas: 3, trapus + Brėžimo spalva: 
balta » Tankis: 2,71-2,94 + Lūžio rodik- 
lis: N, 1,486-1.550, N, 1,658-1,740 +» 
Dvigubas lūžimas: 0,172-0,190 + Dis- 
persija: ryški + Pleochroizmas: nėra + 
Liuminescencija: balta, geltona, mėlyna, 
raudona, oranžinė, žalia + Chemizmas: 
Mn (mangano kalcitas), Ph (švino kalci- 
tas), Sr, Co (sferokobaltitas) priemaišos + 
Ypatingi požymiai: labai Ža dvigu- 
bas lūžimas, vadinamasis „Islandijos kal- 


kinis akmuo", plaušėtos atmainos, ku- 
rioms būdingas katės akies efektas + Tau- 
rinimas: grūdėtos atmainos (marmuras) 
impregnuojamos, dažomos, deginamos 
arba švitinamos. 


rausvai violetiniai kobalto kalcitai iš Zairo, kurie 
paprastai nesveria daugiau nei 10 karatų. As- 
meninėse kolekcijose saugoma 4440,0 kara- 
tų sveriančių spalvotų šlifuotų akmenų. Har- 
vardo universitete yra šlifuotas kalcitas iš Ka- 
nados, kurio svoris 1260,0 ct. 

Apdirbimas. Kabošonai, raižiniai, retkarčiais 
facetinis šlifavimas. 

Panašūs mineralai. Aragonitas. 
Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas, skalumas, reaguo- 
ja su rūgštimis. 

Patarimai. Minkštas, trapus, saugoti nuo 
rūgščių ir skalbimo miltelių. 
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KUPRITAS <N 


Cu,0 


Pavadintas pagal lotynų 

kalbos žodį „cuprum” — varis. X 
Istorija. Kupritas kaip brangakmenis dažniau- 
siai tik kolekcionuojamas. Šlifuoti akmenys 
sveria ne daugiau kaip 300 karatų. Dideli ža- 
liavos gabalai beveik nepermatomi. Iš kuprito 
gabalų, jaugusių į mėlyną arba žalią antrinį 
varį, šlifuojami gražūs kabošonai. 

Kilmė. Vario telkinių oksidacinės zonos. 
Radimvietės. Žinomų telkinių yra JAV, Arizono- 
je (Bisbija, kristalai iki 3 cm) bei Niū Meksike 
(raudoni), kitų - Čilėje, Peru ir Australijoje. Tur- 
būt patys gražiausi akmenys atvežami iš Nami- 
bijos, Cumebo ir Onganjos (iki 3 kg svorio kupri- 
tai). Akmenys nuo 5 iki 10 cm dydžio perma- 
tomi, juvelyrinės kokybės. Gražių kristalų ran- 
dama ir Vengrijoje (Rudabanjoje). Amerikos 
gamtos istorijos muziejuje, Niujorke, saugo- 
mas gražus šlifuotas 172 ct sveriantis akmuo 
iš Namibijos. Smitsono insititute, Vašingtone, 


Spalva: rudai raudona, raudonai juoda, 
karmino raudonumo, raudona, juoda + 
Skaidrumas: permatomas, peršviečia- 
mas, nepermatomas + Blizgesys: dei- 
mantinis, pusiau metalinis iki matinio + 
Skirumas: kriaukliškas, nelygus + Ska- 
lumas: (111) neskalus + Kietumas: 
3,5—4, trapus + Brėžimo spalva: rudai 
raudona + Tankis: 6,05 + Lūžio rodik- 
lis: 2,848 + Dvigubas lūžimas: nėra + 
Dispersija: nėra + Pleochroizmas: nė- 
ra + Liuminescencija: nėra + Chemiz- 
mas: spalvą lemia Cu + Ypatingi požy- 
miai: nėra + Taurinimas: nežinomas. 


yra šlifuotas, 203,75 karatų svorio akmuo. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Cinabaritas, pirargiritas, 
proustitas. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Jautrus šilumai, tirpsta liepsnoje. 
Valyti muiluotu vandeniu, negalima valyti ul- 
tragarsu arba garais. Po kurio laiko paviršius 
oksiduojasi ir pasidengia nepermatomu 
sluoksniu. 

Kuprito kristalas, plotis - 18 mm. Mashamba 
West, Zairas. 


SFALERITAS 


ZnS 


NJ 


X 
XN 


Pavadintas pagal graikų MN 


kalbos žodį „sphaleros“ — apgaulingas. 


Istorija. Mėgiamas brangakmenis, tačiau kaip 
retenybė vertingas tik kolekcionieriams. 
Kilmė. Magmatitai, hidroterminė, sedimen- 
tai. 

Radimvietės. Sfaleritų randama gausybėje 
vietovių JAV (Nevadoje, Montanoje, Jutoje, 
Ohajo valstijoje — tifinai, rubino raudonumo 
kristalai), Meksikoje, Zaire, Vokietijoje ir Ru- 
munijoje. Ispanijoje (Picos de Europa) ap- 
tinkama nuo geltonos iki raudonos spalvos 
kristalų, kurie šiuo metu laikomi geriausia ža- 
liava facetiniam šlifavimui. Panašių, pilkai žals- 
vos spalvos akmenų taip pat neseniai rasta 
Kazachstane (Džeskasgane). 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai. 
Panašūs mineralai. Kasiteritas, spesartinas. 
Imitacijos. Sintetinis sfaleritas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Jautrus šilumai. Valyti muiluotu 
vandeniu, negalima valyti ultragarsu arba ga- 
rais. Svyruojant temperatūrai, mineralas sky- 
la. Labai skalus ir trapus. 


Šlifuotas sfaleritas su galenitu. Olkusz, Lenkija. 


Spalva: nuo šviesiai iki tamsiai rudos, gel- | 
tona, žalia, juoda, oranžinė, retkarčiais be- 
spalvė + Skaidrumas: permatomas (kle- 
jofanas) iki nepermatomo (marmatitas) 

+ Blizgesys: deimantinis, stikliškas, rie- 
balų + Skirumas: nelygus + Skalumas: 
(110) idealiai skalus e Kietumas: 3,5—4, 
trapus + Brėžimo spalva: šviesiai ruda + | 
Tankis: 3,9—4,1 + Lūžio rodiklis: 2,37- | 
2,43 » Dvigubas lūžimas: yra » Disper- | 
sija: 0,156 + Pleochroizmas: nėra + 
Liuminescencija: geltonai oranžinė + 
Chemizmas: Cd, Fe, In ir kitos priemai- | 
šos + Ypatingi požymiai: nėra + Tauri- | 
nimas: nežinomas. 


Įvairiaspalviai sfaleritai, didžiausias šlifuotas ak- 
muo - 25 karatų. Džeskasganas, Kazachstanas. 


AZŪRITAS 


E 2 
Cu, [(0H)(C0JI, kei, 


< 


Pavadintas pagal persų 
kalbos žodį „lazhward” — mėlynas. 


Istorija. Retai naudojamas kaip brangakme- 
nis. Dažniausiai iš jo daromi milteliai, jau nuo 
seno naudojamas dažų gamybai. 
Astrologija. Žuvys. 

Čakra. Kakta. 

Poveikis kūnui. Stiprina atmintį ir padeda su- 
sikoncentruoti, skatina žaizdų gyjimą. 
Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje. 
Kilmė. Vario telkinių oksidacinės zonos. 
Radimvietės. Gražių azūritų galima rasti JAV, 
Arizonoje (azūrmalachito konkrecijų), Jutoje 
ir Niū Meksike. Gausybė telkinių yra Čilėje, 
Australijoje ir Zaire (azūromalachitai iš Šabos 
provincijos). Gražių kristalų aptinkama Maro- 
ke, Kenijoje ir Namibijoje (iki 20 cm dydžio). 
Azūritų yra ir Rusijoje (Urale), Vokietijoje, Veng- 
rijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje, Graikijoje ir 
Rumunijoje. Facetiniu būdu šlifuoti akmenys 
sveria ne daugiau kaip keletą karatų. Didesni 
žaliavos gabalai nepermatomi. 

Apdirbimas. Kabošonai, miniatiūrinai raižiniai, 
facetinis šlifavimas - labai retai. 

Panašūs mineralai. Vivianitas, lazuritas, ha- 
juinas, dumortieritas. 


Spalva: nuo šviesiai iki tamsiai mėlyno, 
mėlynai violetinė + Skaidrumas: per- 
šviečiamas, nepermatomas + Blizge- 
sys: stikliškas + Skirumas: nelygus + 
Skalumas: (100) neskalus + Kietu- 
mas: 3,5—4, trapus + Brėžimo spalva: 
šviesiai mėlyna + Tankis: 3,77 » Lūžio 
rodiklis: N, 1,730, N, 1,758, N, 1,838 
+ Dvigubas lūžimas: 0,110 * Disper- 
sija: pastebima + Pleochroizmas: ryš- 
kus mėlynų atspalvių akmenyse + Liu- 
minescencija: nėra + Chemizmas: 
spalvą lemia dėl Cu priemaišos + Ypa- 
tingi požymiai: nėra » Taurinimas: im- 
pregnavimas parafinu arba epoksido 
dervomis. 


Azūromalachitas. Arizona, JAV. 


Imitacijos. Stiklas. 
Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Minkštas, trapus, jautrus šilumai. 


Azūritas, plotis - 11 mm. Morenci, Arizona, JAV. 


CHRIZOKOLAS 


(Cu,Al.Fe),H,[(OH),(Si,O.„)JnH,0 


4~ 10: 


Pavadintas pagal graikų kalbos 
žodžius „chrysos” — auksas ir „kolla" - klijai. 


Istorija. Minimas jau Teofrasto. 

Astrologija. Dvyniai. 

Čakra. Širdis. 

Poveikis kūnui. Neleidžia susidaryti votims, 
mažina traukulius. 

Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje. 
Kilmė. Vario telkinių oksidacinės zonos. 
Radimvietės. Gamtoje aptinkamas dažnai, ta- 
čiau retai naudojamas kaip brangakmenis. Daug 
akmenų randama JAV, Nevadoje, Niū Meksike, 
Arizonoje, Aidaho bei Kalifomijos valstijose. Chri- 
zokolų aptinkama ir Meksikoje, Čilėje, Peru bei 
Kanadoje. Gražius akmenis eksportuoja Izraelis 
(Eilatas), Pietų Afrikos Respublika, Zairas, Zim- 
babvė, Rusija (Uralas), Kazachstanas ir Molda- 
vija, Vokietija, Anglija, Rumunija bei Prancūzija. 
Apdirbimas. Kabošonai, miniatiūriniai raiži- 
niai, retkarčiais facetinis šlifavimas. 

Panašūs mineralai. Šatukitas, turkis. 
Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Jautrus šilumai, valyti muiluota- 
me vandenyje, reaguoja su rūgštimis. 


Šlifuotas chrizokolas su grynu variu. Arizona, JAV. 


Spalva: nuo žaliai mėlynos iki mėlynos, 
smaragdo žalumo, turkio mėlynumo + 
Skaidrumas: peršviečiamas, neperma- 
tomas » Blizgesys: stikliškas, matinis + 
Skirumas: kriaukliškas + Skalumas: nė- 
ra + Kietumas: 2—4 (suaugęs su kvar- 
cu - iki 6) + Brėžimo spalva: šviesiai 
žalia + Tankis: 2,0-2,45 • Lūžio rodik- 
lis: N, 1,575-1,585, Nn 1,597, N, 
1,598-1,635 ° Dvigubas lūžimas: nuo 
0,023 iki 0,040 + Dispersija: nėra + 
Pleochroizmas: silpnas + Liumines- 
cencija: nėra + Chemizmas: Al, Fe prie- 
maišos + Ypatingi požymiai: dažnai ap- 
lipęs kvarcu + Taurinimas: impregnavi- 
mas parafinu arba epoksidu. 


Chrizokolas, plotis - 22 mm. Gila Co., Arizona, JAV. 
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GINTARAS 


Priklausomai nuo radimo vietų, šis sakų 
mišinys vadinamas įvairiais vietiniais vardais. 


eK lal | leja 


Istorija. Archeologiniai radiniai (senuose ka- 
puose rasti amuletai) liudija apie tai, kad gin- 
taras buvo naudojamas jau nuo paleolito lai- 
kų. Akmens amžiuje jis netgi atliko pinigų 
funkciją. Gintaras labai mėgtas Graikijoje. Ti- 
kėta gydančia jo galia. Malšino ausų, akių, 
skrandžio ir dantų skausmus, saugojo nuo 
reumato. Jį patiekdavo sumaltą į miltelius ir 
sumaišytą su aliejumi arba vandeniu. Degda- 
mas gintaras skleidžia malonų kvapą, todėl 
nuo senų laikų jis — sudėtinė kvepiančių miši- 
nių dalis. 

Astrologija. Liūtas. 

Čakra. Bamba. 

Poveikis kūnui. Padeda gydyti šlapimo pūs- 
lės, skrandžio ligas bei bronchitą. 

Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje. 
Kilmė. Medžio sakų fosilizacija. 
Radimvietės. Gintaro randama visose pasaulio 
dalyse. Zymiausia - vadinamoji „gintaro pro- 
vincija" prie Baltijos jūros. Ji 2000 km ilgio ir 
500 km pločio. Cia gintaras renkamas jau 
nuo istorinių laikų. Atskiri gabalai sveria iki 10 
kg. Telkinių yra Vokietijoje, Danijoje, Lenkijo- 
k e, Latvijoje ir Rusijoje. Jo aptinka- 


PIPAN, 


M Ar 
SPED 


ti E 
KË’ T eE aa WRC A 


Spalva: medaus geltonumo, oranžinė, 
geltonai balta, hiacinto raudonumo, ret- 
karčiais mėlyna, žalsva ir juoda + Skaid- 
rumas: permatomas, peršviečiamas, 
nepermatomas + Blizgesys: riebalų, 
matinis + Skirumas: kriaukliškas + Ska- | 
lumas: nėra + Kietumas: 2-2,5 + Brė- | 
žimo spalva: balta + Tankis: 1,05- | 
1,096 + Lūžimo rodiklis: 1,537-1,545 | 
+ Dvigubas lūžimas: nėra + Dispersi- 
ja: nėra + Pleochroizmas: silpnas + 
Liuminescencija: melsva, geltona + | 
Chemizmas: spalva priklauso nuo lais- 
vų organinės molekulės elektronų; mels- | 
va- nuo stiprios fluorescencijos + Ypa- 
tingi požymiai: trinant įsikrauna elek- 
trostatiškai + Taurinimas: kaitinimas aly- | 
voje, presavimas ir šildymas. | 


ma ir Arabijos pusiasalyje (kilęs iš kreidos pe- 
riodo). Birmoje rastas gintaras (birmitas) vy- 
no spalvos geltonumo ar raudonumo, retkar- 
čiais žalias bei mėlynas. Akmenų esama ir 
Kinijoje (retinitas), Sirijoje, Libane, Japonijo- 
je, Tailande, Vietname bei Malaizijoje. Ameri- 
kos žemyne jo randama Kanadoje (cedari- 
tas) bei JAV Merilendo, Vašingtono bei Alias- 
kos valstijose (“arktinis gintaras”), taip pat 
Meksikoje, Dominikos Respublikoje (žymios 
mėlynojo gintaro radimvietės) bei Argentino- 
je (Patagonijoje ambritas). Grenlandijoje 
(šraufitas), Naujojoje Zelandijoje (kauri), Fi- 
Į gintarą įsiterpusios vabzdžių dalys, plotis - 25 mm. 
Kolumbija. 


Slifuotas gintaro ga- 
balas, plotis - 45 
mm. Kolumbija. 
Karoliai pagaminti iš 
Lenkijoje rasto Bal- 
tijos jūros gintaro. 


dži salose ir Vanuatu (anksčiau buvo vadina- 
mas Naujaisiais Hebridais) jo taip pat aptinka- 
ma. Afrikoje gintaras randamas Pietų Afrikos 
Respublikoje, Gvinėjoje, Zimbabvėje, Siera Le- 
onėje, Ganoje, Angoloje, Zaire, Nigerijoje bei 
Madagaskare. Nemažai telkinių yra Rusijoje, 
Ukrainoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane. Rečiau 
gintaro randama Vengrijoje (ajkaitas) ir Ru- 
munijoje (rumenitas). Jo esama ir Čekijos Res- 
publikoje (valchovito, noidorfito), Ispanijoje 
(raudonojo retitito), Lenkijoje (kopalito), An- 
glijoje, Italijoje (simetito iš Sicilijos), Tanzani- 
joje bei Mozambike. 

Iš gintaro buvo pagaminta gausybė istoriškai 
vertingų papuošalų ir dekoratyvinių dirbinių. 
Turbūt žymiausias - vadinamasis „Gintaro 


kambarys", 1701-1709 m. pagamintas Prū- 
sijoje, 1716 m. padovanotas Rusijos carui 
Petrui I ir 1755 m. pervežtas į caro rezidenci- 
ją. Antrojo pasaulinio karo metu buvo išvęž- 
tas į Kaliningradą ir nuo to laiko dingo. 
Apdirbimas. Kabošonai, skrituliai, dekoraty- 
viniai , galanterijos dirbiniai, retkarčiais faceti- 
nis šlifavimas. 

Panašūs mineralai. Nėra. 

Imitacijos. Bakelitas, celuloidas, epoksitas, su- 
presuotas gintaras (ambroidas), kopalas. 
Identifikacija. Būdinga spalva ir svoris. 
Patarimai. Labai jautrus šilumai, degus, rea- 
guoja su chemikalais (rūgštimis, izopropile- 
nu, alkoholiu). Laikui bėgant, praranda bliz- 
gesį. Saugoti nuo prakaito ir saulės šviesos. 
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AGALMATOLITAS E 
(Pirofilito atmaina) AF ) 
A, [(OH);(Si,0,)] o) 


Pavadintas pagal graikų kalbos žodžius 
„agalma” — paveikslas ir „lithos“ — akmuo. 


Istorija. Agalmatolitas kaip brangakmenis 
lengvai apdirbamas nuo senų laikų. Buvo ži- 
nomas jau egiptiečiams, romėnams ir kinams 
(Kinijoje jis iki šiol mėgiamas). 

Kilmė. Hidroterminė, metamorfinė uoliena. 
Radimvietės. Vieni didžiausių telkinių glūdi 
Kinijoje ir Tibete (masyvūs blokai). Čia akme- 
nys ir dabar kasami. Kitų telkinių yra Japoni- 
joje, Pietų Korėjoje ir Mongolijoje, JAV (Kali- 
fornijoje ir Džordžijoje), Brazilijoje, Pietų Afri- 
kos Respublikoje, Rusijoje, Uzbekistane ir Uk- 
rainoje. Mažesnių radimviečių aptikta Vokieti- 
joje, Suomijoje, Anglijoje ir Škotijoje. 
Apdirbimas. Dekoratyviniai dirbiniai, raižiniai, 
suvenyrai. 


Spalva: balta, pilka, geltona, žalsva, pil- | 
kai žalia, raudonai ruda + Skaidrumas: | 
peršviečiamas + Blizgesys: stikliškas, | 
perlamutrinis + Skirumas: nelygus + 
Skalumas: (001) idealiai skalus ° Kie- 
tumas: 1-2,0 + Brėžimo spalva: balta 
+ Tankis: 2,65-2,90 + Lūžio rodiklis: 
N, 1,534-1,556, Na 1,586-1,589, N, | 
1,496-1,601 + Dvigubas lūžimas: 
0,050 + Dispersija: silpna + Pleoch- 
roizmas: neryškus + Liuminescenci- 
ja: labai blyški, rudai balta, balta, gelto- 
na, oranžinė + Chemizmas: Cr priemai- 
šos (sodriai žalia spalva) + Ypatingi po- | 
žymiai: atrodo riebaluotas + Taurini- | 
mas: nežinomas. 


Panašūs mineralai. Talkas. 

Imitacijos. Talkas. 

Identifikacija. Kietumas. 

Patarimai. Plauti vandeniu. Minkštas, sau- 
goti nuo nusitrynimo. 


Dekoratyviniai dirbiniai iš agalmatolito. Dėžutės 
plotis - 60 mm. Indija. 


ULEKSITAS 
NaCa[(B,0,)(OH),]5H,0 


Pavadintas pagal vokiečių 
chemiko G. L. Ulekso (1811-1883) pavardę. 


Istorija. Kaip brangakmenis naudojamas tik 
radimo vietose nedideliais kiekiais. Dėl parale- 
linės plaušų sandaros optiškai laidus ir todėl 
vadinamas „TV akmeniu”. 

Kilmė. Sedimentai. 

Radimvietės. Uleksitų daugiausia randama 
JAV, ypač Kalifornijoje, kur jo plaušiniai agre- 
gatai yra iki 10 cm ilgio. Jo aptinkama Jutoje, 
Nevadoje, Oregone ir Teksase, Kanadoje, Pe- 
ru (Arekipos apylinkėse), Argentinoje (Tres 
Marese), Čilėje, Kazachstane (Indero ežere), 
Turkijoje (Emete) ir Italijoje. 


Uleksitas, akmens dydis - 50 mm. Juta, JAV. 


Spalva: bespalvė, balta + Skaidrumas: 
permatomas, peršviečiamas + Blizge- 
sys: stikliškas + Skirumas: nėra + Ska- 
lumas: (010) idealiai skalus + Kietu- 
mas: 2,5, trapus + Brėžimo spalva: 
balta e Tankis: 1,65-1,95 + Lūžio ro- 
diklis: N, 1,496, Nm 1,505, N,1,519+ 
Dvigubas lūžimas: 0,023 Dispersija: 
nėra + Pleochroizmas: nėra + Liumi- 
nescencija: mėlyna, žalia + Chemiz- 
mas: nežinomas + Ypatingi požy- 
miai: katės akies efektas + Taurini- 
nežinomas. 


mas: 


Apdirbimas. Kabošonai, lentelinis šlifavimas, 
retkarčiais facetinis šlifavimas. 

Panašūs mineralai. Kolemanitas, selenitas. 
Imitacijos. Nėra. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Jautrus šilumai. Plauti šaltame 
vandenyje be muilo. 
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Ca[S0,]2H,0 


GIPSAS N 
| 


Pavadintas pagal graikų || 
kalbos žodį „gypsos“ - gipsas. 


Istorija. Alebastrinės statulėlės rastos net 
Egipte. 

Kilmė. Sedimentai, hipergeninė, hidroterminė. 
Radimvietės. Tai svarbi mineralinė žaliava, kuri 
taip pat naudojama ir apdirbama kaip bran- 
gakmenis. Turbūt vertingiausi gipso kristalai 
buvo rasti Meksikoje (Naicoje, skaidrūs, iki 
1,3 m dydžio kristalai). Gipso yra JAV (Kan- 
zase, Kolorade, Niū Meksikoje) bei Čilėje (Bra- 
dene buvo rastas maždaug 3x0,1 m dydžio 
kristalas). Jo aptinkama Kanadoje, Rusijoje, 
Kazachstane, Maroke, Tunise ir Alžyre (“Sa- 
charos rožė"). Gražių kristalų buvo rasta ir 


Spalva: bespalvė, balta, pilka, mėlyna, 
geltona, ruda, blyškiai rožinė + Skaidru- 
mas: permatomas, peršviečiamas + Bliz- 
gesys: stikliškas, perlamutrinis + Skiru- 
mas: nelygus + Skalumas: (010) idea- 
liai skalus, elastingas + Kietumas: 1,5-2 
+ Brėžimo spalva: balta + Tankis: 2,3- 
2,33 + Lūžio rodiklis: Np 1,521, Nm 
1,523, Ng 1,531 + Dvigubas lūžimas: 
0,010 + Dispersija: 0.033 + Pleoch- 
roizmas: nėra + Liuminescencija: kar- 
tais ruda, geltona, žalia + Chemizmas; 
nežinomas + Ypatingi požymiai: smul- 
kiagrūdė atmaina vadinama „alebastru", 
pluoštinė, kuriai būdingas katės akies efek- 
tas, - „selenitu" + Taurinimas: dažymas, 
impregnavimas. 


Vokietijoje (Eislebene), Prancūzijoje, Italijoje, 
Rumunijoje (Baia Sprie), Austrijoje ir Lenki- 
joje. Selenito yra ir Rusijoje (Urale). Kunguro 
apylinkėse jis permatomas ar peršviečiamas, 
baltas ir oranžinis, kartais rausvas. 


Dekoratyviniai dir- 
biniai iš selenito, 
plaušėtosios gipso 
atmainos. Figūrėlė 
yra 75 mm dydžio. 
Modernus darbas 
Rusija. 
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Gipso kristalų drūza, plotis - 12 mm. Meksika. 


Šlifuotas smulkiagrūdis gipsas. Rotlebenas, 
VFR. 


Apdirbimas. Kabošonai ir dekoratyviniai dir- 
biniai. 

Panašūs mineralai. Anhidritas, celestinas. 
Imitacijos. Nežinomos. 

Identifikacija. Kietumas. 

Patarimai. Neplauti muiluotu vandeniu. Jaut- 
rus šilumai, reaguoja su rūgštimis. 
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PERLAI 


CaCO, 
Pavadinimas pagal 
lotynų kalbos žodį „perula“. 


EE L 168 


Istorija. Nors perlai pasensta maždaug per 100- 
150 metų (nusilupa perlamutras), Pompėjoje 
jų buvo rasta iš 79 m. pr. Kr. Manoma, kad 
Žmonės perlus naudojo jau prieš 6000 metų. 
Jie buvo mėgstami Egipte, archeologų rasti ir 
kasinėjant Meksiką (2500 m. pr. Kr.). Indijoje jie 
buvo nešiojami kaip talismanai. Mongolai ma- 
nė, kad perlų nuoviras suteikia vyrams jėgos, 0 
moterys, turinčios perlus, sapnuoja gražius sap- 
nus. Kinai perlus naudojo gydymui, romėnai 
juos laikė jėgos, išminties ir laimės simboliu. 
Astrologija. Dvyniai. 

Čakra. Gerklė. 

Poveikis kūnui. Gydo kvėpavimo organų už- 
degimus. 

Priežiūra. Iškrauti šaltame vandenyje. 
Kilmė. Organinė (iš geldelių ir sraigių), jūrose 
ir gėluosiuose vandenyse. 

Radimvietės. Daugiausia perlų gaunama jų 
auginimo fermose. Gamtoje jų randama apie 
Sri Lanką, prie Pietų Indijos (jūros įlanka prie 
Manaro), Persijos įlankoje (Saudo Arabija, Ira- 
nas, Osmanas) ir Raudonojoje jūroje (žino- 


Spalva: balta su įvairiais atspalviais 
(aukščiausios kokybės rausvi arba mels- 
vi), randami ir sidabriniai, auksiniai (Pa- 
namos perlai), žali, juodi ir vaivorykšti- 
niai perlai e Skaidrumas: peršviečiamas, 
permatomas + Blizgesys: riebalų, per- 
lamutrinis + Skirumas: kriaukliškas + 
Skalumas: nėra + Kietumas: 3-4 + 
Brėžimo spalva: balta + Tankis: 2,60- 
2,78 (geldelių), 2,85 (sraigių) + Lūžio 
rodiklis: 1,52-1,66 (juodųjų perlų 
1,53-1,69) + Dvigubas lūžimas: 0,126 
+ Dispersija: nėra + Pleochroizmas: 
nėra + Liuminescencija: melsva, raus- 
va, gelsva + Chemizmas: 82-86% ara- 
gonitas (CaC0,), 10-14% konchinas 
(organinė medžiaga ragas) ir 2% van- 
dens + Ypatingi požymiai: perlamutri- 
nis blizgesys + Taurinimas: dažymas, 
švitinimas, kaitinimas. 


Detalė iš suak- 
menėjusio amo- 
nito perlamutrinio 
sluoksnio, vadi- 
namasis amoli- 
tas, mezozojaus 
era 


Papuošalai iš iš- 
augintų perlų 


mi jau daugiau nei 2500 metų). Perlų kriauk- 
lės auga aplink Taitį ir prie Japonijos, Meksi- 
kos, Panamos bei Kalifornijos pakrančių. Perlų 
kriauklės Pictada maxima skersmuo apie 30 
cm, ji sveria 5,5 kg. Randamos Australijos 
Šiaurės ir vakarų pakrantėse. Didžiausia perlų 
kriauklė Tridacna gigas, kurios skersmuo apie 
1 m, sveria apytiksliai 225 kg. Mažiau žinomi 
gėlavandeniai perlai iš Misisipės ir istoriniai ra- 
diniai iš Vokietijos bei Bohemijos. 
Apdirbimas. Natūralūs naudojami papuoša- 
lams. Apdirbama pjaustant ir gręžiant. 
Panašūs mineralai. Nėra. 

Imitacijos. Stiklas, perlamutras. 
Identifikacija. Cheminė, rentgeno spinduliais 
ir specialiomis priemonėmis. 

Patarimai. Jautrūs šilumai. Nevalyti nei ultra- 
garsu, nei garais, plauti tik drungname mui- 
luotame vandenyje. Reaguoja su rūgštimis, 
jiems gali pakenkti Kosmetinės priemonės ir 
odos prakaitas. 


Įvairios perlų formos ir spalvos. Juodasis perlas 
yra 12 mm dydžio 


Auksinis žiedas su įvairiaspalviais perlais. Karlo 
Valterio darbas. Zeneva, Sveicarija 
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KORALAI 
CaCO, 


Pavadintas pagal lotynų kalbos 
žodį „corallium” arba graikišką „korallion”. 


Istorija. Jų buvo rasta net tarp neolito iškasenų. 
Koralus mėgo egiptiečiai, jie buvo žinomi ir kel- 
tams. Matyt, ir pavadinimas keltų kilmės. Vidu- 
ramžiais koralus naudojo akių ligoms gydyti. 
Astrologija. Skorpionas. 

Čakra. Pradinė. 

Poveikis kūnui. Stiprina intelektą, teigiamai 
veikia urogenitalinę sistemą. 

Priežiūra. Iškrauti šaltame vandenyje. 
Kilmė. Jūrų polipai su išoriniu skeletu iš kal- 
cito. Sudaro kolonijas 3-200 m gylyje. 
Radimvietės. Šiuo metu žinoma apie 6000 
koralų rūšių. Kai kur jie sudaro dideles kolo- 


Auksinė sagė su koralais, deimantais ir moldavi- 
tais. Gilberto Alberto darbas. Zeneva, Šveicarija. 


Spalva: raudona (vadinamasis „Jau- 
čio kraujas" arba „Moro“), rausva (“Mo- 
mo koralai" iš Taivano, lašišos spalvos), 
retkarčiais balti, melsvi ir juodi, rausvai 
balti (dėmėtieji koralai randami 200 m 
gylyje); ypatingi sidabriškai perlamutri- 
nės spalvos koralai (“Angelo koralai") 
+ Skaidrumas: nepermatomas + Bliz- 
gesys: matinis (neapdirbtų), stikliškas 
(poliruotų) + Skirumas: lūžus, kam- 
puotas + Skalumas: nėra + Kietumas: 
3-4 + Brėžimo spalva: balta + Tan- 
kis: 2,6-2,7, juodi tik 1,34-1,36 + Lū- 
žio rodiklis: 1,486-1,658 + Dvigubas 
lūžimas: nuo 0,160 iki 0,172 + Dis- 
persija: nėra + Pleochroizmas: nėra 
e Liuminescencija: šviesiai violetinė iki 
tamsiai purpurinės + Chemizmas: Ca- 
C0,, Na,S0,, K,S0,, MgCl,, J priemai- 
šos » patingi požymiai: nėra e Tau- 
rinimas: impregnavimas, kaitinimas, 
dažymas. 


nijas — seklumas ir rifus (pvz. 2300 km ilgio 
didysis barjerinis rifas prie Australijos krantų). 
Koralai auga visose šiltose, švariose jūrose ir 
vandenynuose. Senovėje jų būta ir Vidurže- 
mio jūroje (prie Tuniso, Alžyro, Italijos, Korsi- 
kos, Sardinijos ir Sicilijos). Čia aptinkami daž- 

niausiai raudoni ir oranžinio raudonumo ko- 
ralai. Jų randama Biskajos įlankoje (Prancūzi- 
ja ir Ispanija). Japonijos jūroje yra baltųjų 
koralų, o prie Taivano krantų - lašišos raudo- 
numo. Rožinės spalvos koralai auga prie Mid- 
vai salos Ramiajame vandenyne, juodosios 
rūšys — prie Havajų salų. Garsūs Raudono- 
sios jūros ir Indijos vandenyno koralai. Ran- 

dami prie Sokotros bei Maurikijaus salų ir ki- 

tur. Čia aptinkama juodųjų koralų (akabarų). 

Akabarai yra iki 3 m ilgio, jų skersmuo- apie 
25 cm. Si rūšis aptinkama taip pat Pietų Kini- 
jos jūroje ir prie Kubos krantų. 

Kamerūno pakrantėse buvo aptikta mėlynųjų 
koralų (akosi), tai turbūt rečiausia koralų rū- 
šis. Jų esama ir prie Funafuti salos (atolas 
Ramiajame vandenyne). Neseniai Ramiojo 
vandenyno šiaurėje prie Aleutų ir Aliaskos bu- 
vo rasta geltonai rudų koralų. 


Margi koralai iš skirtingų radimviečių. 


Apdirbimas. Kabošonai, rutuliai, pragręžti, 
pjaustyti arba natūralūs gabaliukai. Iš koralų 
daromos mažos skulptūros bei nedideli de- 
koratyviniai dirbiniai. 

Panašūs mineralai. Nėra. 

Imitacijos. Porcelianas, celiuloidas, plastiki- 
nės medžiagos, stiklas, pastaruoju metu ir 


„Supresuotieji koralai" (pagaminti iš koralų 
nuolaužų). 

Identifikacija. Kietumas. 

Patarimai. Valyti muiluotu vandeniu. Re- 
aguoja su rūgštimis, jautrūs karščiui, kos- 
metikai ir prakaitui. Po kurio laiko koralų 
spalva blyškėja, ją galima atnaujinti, kora- 
lą trumpam pamerkus į vandenilio perok- 
sidą. 


PLATINA 


5 metalas kladingai Ž 
pavadintas ispanišku žodžiu „plata'—- B 
dabras, nes pradžioje buvo laikytas sidabru. 


KE Ge E 


Istorija. Platiną žmonės naudoja jau daugiau 
nei 4000 metų, tačiau tik neseniai ji buvo 
tinkamai įvertinta. Pirmą kartą istorijoje žino- 
ma platina buvo rasta XII dinastijos (apie 2000 
m. pr. Kr.) Egipto faraonų kapuose. Ją dar 
prieš Kolumbui atvykstant naudojo ir Ameri- 
kos indėnai. 1828-1844 m. Rusijoje iš plati- 
nos buvo kaldinamos netgi monetos, kurių 
vertė buvo dar labai nedidelė. Šiandien platina — 
vienas brangiausių tauriųjų metalų. 

Čakra. Kakta. 

Poveikis kūnui. Stiprina mąstymą, malšina 
galvos ir ausų skausmus. 

Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje, 
įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Utrabazinė uoliena. 

Radimvietės. Platina gamtoje reta, randama 
tik keliose vietovėse. Nedidelių telkinių yra JAV 
(Aliaskoje ir Nevadoje). Didesni grynuoliai ran- 
dami Trinity Riveryje, Kalifornijoje. Platinos ap- 
tinkama ir Kanadoje (Ontarijo provincijoje). 


Spalva: sidabro baltumo, plieno pilku- 
mo + Skaidrumas: nepermatomas + 
Blizgesys: metališkas + Skirumas: nė- 
ra + Skalumas: nėra + Kietumas: 4- 
4,5 » Brėžimo spalva: plieno pilkumo, 
sidabro baltumo + Tankis: 14-49 (gry- 
na platina 21,5) + Lūžio rodiklis: nėra 
+ Dvigubas lūžimas: nėra + Dispersi- 
ja: nėra + Pleochroizmas: nėra + Liu- 
minescencija: nėra + Chemizmas: vi- 
suomet turi kitų elementų — Fe, Ir, Os, 
Pd, Rh, Ni, Ru, Cu, Au priemaišų ° Ypa- 
tingi požymiai: kalumas, laidumas 
elektrai + Taurinimas: sumaišius su ki- 
tais metalais, pakinta savybės. 


Nuo senų laikų ji kasama Kolumbijoje, Ekva- 
dore. Mažesnių telkinių yra Brazilijoje, Austra- 
lijoje, Naujojoje Zelandijoje bei Indonezijoje 
(Borneo ir Sumatroje). Didesnių telkinių esa- 
ma Afrikoje, ypač Etiopijoje (Judbo). Šiuo 
metu daug platinos aptinkama Pietų Afrikos 
Respublikoje. Metalas čia kasamas Bushvel- 
de, telkiniai tęsiasi iki Zimbabvės teritorijos. 
Platina buvo rasta ir Burundyje. Rusijoje jos 
gavyba turi senas tradicijas. Netoli Nižnij Ta- 
gilo (Urale) esantys telkiniai naudojami jau 
nuo 1825 m.. Naujesnių svarbių telkinių yra 
Sibire (Norilske). Europoje platinos šiek tiek 
aptinkama Suomijoje, Portugalijoje bei Pran- 
cūzijoje. 


Platinos gry- 
nuolis, plotis - 
50 mm, svo- 
ris - 84,80 g. 
Nižnij Tagilas. 
Rusija. 


Platinos kristalų sąaugos, plotis - 4 mm. Ajano- 
Maijskij. Chabarovskas, Rusija. 


Platina dažniausiai nesudaro stambių grynuo- 
lių. Atskirose vietose buvo rasta didesnių, net 
iki 10 kg svorio gabalų (Nevjanskas Urale, 
Rusijoje). Iki šiol turbūt sunkiausias platinos 


grynuolis aptiktas 1912 m. Jis svėrė 16 kg. 
Apdirbimas. Auksakalių dirbtuvėse (grynu- 
mas 950/1000). Lydoma ir su Pd, Os bei Ir. 
Panašūs metalai. Sidabras. 

Imitacijos. Įvairūs metalai. 

Identifikacija. Tankis, kietumas. 

Patarimai. Labai atspari ir tvirta. 
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AUKSAS X 
Au 


Pavadintas pagal 
indoeuropietišką žodį. 


Istorija. Auksas kaip taurusis metalas nau- 
dojamas jau labai seniai. Iš jo buvo gamina- 
mi kulto reikmenys, vėliau atliko pinigų funk- 
ciją. Seniausi dirbiniai žinomi iš IV a. pr. Kr. 
Aukso skarda, aukštis - 62 mm. Tulomone Co., 
Kalifornija, JAV. 


Spalva: aukso geltonumo, geltonai bal- 
ta e Skaidrumas: nepermatomas, plo- 
nuose sluoksniuose mėlynai žaliai per- 
Šviečiamas + Blizgesys: metališkas + 
Skirumas: kabliukinis, dantytas + Ska- 
lumas: nėra + Kietumas: 2,3-3, kalus 
+ Brėžimo spalva: geltona ir blizganti 
e Tankis: 12,28 + Lūžio rodiklis: nėra 
+ Dvigubas lūžimas: nėra + Dispersi- 
ja: nėra + Pleochroizmas: nėra + Liu- 
minescencija: nėra + Chemizmas: Ag, 
Hg, Cu, Pd, Rh ir pan. priemaišos + 
Ypatingi požymiai: geras kalumas, lai- 
dus elektrai + Taurinimas: sumaišius 
su kitais metalais, pakinta savybės. 


Auksą labai vertino šumerai ir egiptiečiai, mė- 
go jį ir antikoje, taip pat actekai, inkai ir majai. 
Savo vertę jis išsaugojo iki šių dienų, todėl 
dar ir dabar juo matuojamas turtas ir įtaka. 
Moderniausioms technologijoms auksas taip 
pat labai reikalingas. 

Čakra. Bamba. 

Poveikis kūnui. Lėtina senėjimą, mažina dep- 
resijas. 

Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje, 
įkrauti saulės šviesoje. 

Kilmė. Hidroterminė, sąnašynai, oksidaci- 
nės zonos (hipergeninė). 

Radimvietės. Auksas retas, tačiau paplitęs 
visame pasaulyje. Jo gavyba ir reikšmė visais 
laikais buvo vienoda. Iš istorijos žinomų telki- 
nių yra Indijoje, Kolaro apylinkėse. Dabar šios 
kasyklos yra daugiau nei 3000 m gylyje. Ja- 
ponijoje jis kasamas Oguči ir Kagosmimi apy- 
linkėse. Žymių telkinių esama Filipinuose (Lu- 
cono saloje) ir Naujojoje Gvinėjoje (Bulolo 
upėje). Ramiajame vandenyne auksas kasa- 
mas Fidži salose, Naujojoje Zelandijoje ir ypač 
Australijoje. Didelių aukso telkinių yra Austra- 
lijos pietuose (Olympic Dam), vakarų Austra- 
lijoje (Kalgurli), Viktorijoje (senuose sąnašy- 
nuose) ir Kvinslende (aukso grynuolių). Čia 
rasti vieni didžiausių aukso grynuolių (1872 
m. - 92,0 kg; 1869 m.- 71,03 kg: 1857 m.- 
68,26 ką). 

Jo aptinkama ir daugelyje Amerikos žemyno 


šalių. Amerikos istorijoje auksas buvo labai 
svarbus. Kasamas Kolorade (Cripple Creek), 
Kalifornijoje (ypač Sakramente - čia buvo ras- 
tas 35 kg grynuolis), Nevadoje (Carlin), Alias- 
koje (pirmiausia prie Klondaiko) ir Pietų Da- 
kotoje (Houmsteike), beveik visose Kanados 
provincijose. Ontarijo provincijoje jo aptin- 
kama Porcupine, Kriklade Lake ir Hemlo telki- 
niuose, Kvebeke daug aukso Bousquet ir Do- 
yon'e. Meksikoje (El Bargueno), Salvadore, 
Dominikos Respublikoje, Čilėje (ypač El In- 
dio), Peru, Kolumbijoje, Brazilijoje ir kitose 
šalyse taip pat kasamas auksas. Literatūroje 


Auksas, aukštis - 
56 mm. Eagles 
Nest kasykla, Pla- 
cer Co., Kaliforni- 
ja, JAV. 


aprašomas aukso grynuolis, 1851 m. rastas 
Čilėje, kuris svėrė 153 kg. Kito, Brazilijoje ras- 
to grynuolio svoris - 62,3 kg. Aukso taip pat 
randama beveik visose Afrikos valstybėse. Is- 
torijoje turbūt žinomiausias šio metalo gavė- 
jas buvo Egiptas (Nubijoje auksas buvo ka- 
samas jau faraonų laikais). Didelių telkinių esa- 
ma Ganoje (Ashanti), Zimbabvėje ir ypač Pie- 
tų Afrikos Respublikoje. Ši valstybė - dabar 
svarbiausias aukso gavėjas pasaulyje. Aukso 
telkinių yra Vitvatersrando regiono konglome- 
ratuose. Čia jau daugiau nei šimtą metų kas- 
met iškasama nuo 700 iki 1000 tonų šio tau- 


Auksiniai auskarai su perlais. Karlo Valterio dar- 


bas. Zeneva, Sveicarija. 


riojo metalo. Tai giliausia pasaulio šachta (Carl- 
tonville), 1975 m. jos gylis buvo 3840 metrų. 
Vienas svarbiausių aukso tiekėjų yra Rusija. 
Anksčiau daugiausia aukso buvo iškasama 
Urale (Berezovske, Miase, Nižnij Tagile), vė- 
liau ir dabar dažniausiai naudojami Sibiro tel- 


kiniai (Kolymos ir Aldano upių vagos). Daug 
aukso esama Uzbekistane (Kočbulache). Ura- 
le buvo rasta unikalių aukso radinių. Miaso 
apylinkėse 1842 m. aptiktas 36,04 kg aukso 
grynuolis, 1936 m. — 14,2 ir 9,4 kg grynuo- 
liai. Vidurio Europoje aukso yra Vokietijoje (ka- 
syklos anksčiau prie Brandholco, Goldkrona- 
cho, Izaro bei Ederio upių smiltyse), Čekijos 
Respublikoje (čia telkiniai reikšmingi tik isto- 
riškai). Kasyklų būta Jilove apylinkėse prie Pra- 
hos, Kasejovice, Krepice, Zlate Hory ir t. t. 
Slovakijoje auksas kasamas jau seniai, dau- 
giausia prie Kremnico (beveik 1000 metų) ir 
Magurkos vietovėse. Žymių telkinių yra ir Ru- 
munijoje, ypač vadinamajame „auksiniame 
kampe", kur yra Brade, Baia de Aries, Saca- 
rimbo ir Rosia Montana telkiniai. Aukso esa- 
ma Prancūzijoje, Svedijoje, Suomijoje. 

Apdirbimas. Papuošalai, dekoratyviniai ir pa- 
auksuoti dirbiniai. Madinga kaip auskarus ar- 
ba pakabukus nešioti mažus grynuolius. Ka- 
dangi jis yra minkštas, lydomas su kitais me- 


Auksas, plotis - 34 mm. Irish Creek, Grass Val- 
ley, Kalifornija, JAV. 


Monstrancija iš Prahos Loerto lobio. Prahos 
meistrų darbas. 1748 m. Joje įtaisyti 492 dei- 
mantai, 186 rubinai, vienas safyras, perlai, sma- 
ragdai, ametistai ir almandinai. 


talais — variu arba sidabru (“raudonasis auk- 
sas”), kartais su nikeliu arba paladžiu (“bal- 
tasis auksas"). Šių lydinių aukso kiekis nuro- 
domas promilėmis (1000/1000 = grynas 
auksas), anksčiau - karatais (grynas auksas 
= 24 ct - skirtingai nei brangakmeniai, kur 
vienas karatas reiškia 0,2 g svorio). Juvelyri- 
niams dirbiniams dažniausiai naudojamas 


585/1000 (I4 karatų), rečiau — 375/1000 (8 
karatų) arba 750/1000 (18 karatų). Senovėje 
iš jo kaldavo dukatus. Istoriniai dukatai — auk- 
so lydiniai, kurių svoris 14 g (Egipte). Pirmo- 
sios Lidijos monetos taip pat svėrė 14 g; auk- 
so ir sidabro santykis juose sudarė 73:27; Ro- 
moje buvo kalami aurėjai, svėrę 4,5-8,2 g. 
Panašūs metalai. Piritas, vario žvirgždas 
(chalkopiritas). 

Imitacijos. Zalvaris. 

Identifikacija. Kietumas, brėžimo spalva, 
cheminė. 

Patarimai. Minkštas, saugoti nuo raižymo. 
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SIDABRAS E —= 
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Istorinis pavadinimas - gotiškas žodis 
„Silbur“. Lotyniškai „argentum“ reiškia baltas. 
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Istorija. Sidabras — vienas seniausių žmonių 
naudojamų metalų, buvo ir yra vertingas. Juo 
buvo mokama, pastaruoju metu pradėtas nau- 
doti moderniose technologijose. Gražus sidab- 
rinis įrengimas buvo rastas jau chaldėjų šven- 
tyklos kapuose (IV tūkstantmetis pr. Kr.), bet jo 
neaptinkama faraonų kapuose. Sidabras buvo 
mėgiamas Persijoje, senų kasyklų būta Graiki- 
joje ir Hispanijoje (dabartinėje Ispanijoje). Fi- 
nikiečiai, kartaginiečiai, vėliau romėnai taip pat 
kasė šį metalą. Buvo kasamas ir Vidurio Euro- 
poje, ir Pietų Amerikoje. Tikėta sidabro didele 
galia ir gydomosiomis savybėmis (pvz. „sidabro 
vanduo"). Nustatyta, kad vanduo, į kurį panar- 
dinamas sidabras, veikia antibakteriškai. 


Spalva: sidabriškai balta, dažnai matinė 
ir juoda + Skaidrumas: nepermatomas 
+ Blizgesys: metališkas + Skirumas: 
kabliukinis, dantytas + Skalumas: nėra 
e Kietumas: 2,5-3, kalus + Brėžimo 
spalva: balta, blizganti + Tankis: 9,2- 
12,0 » Lūžio rodiklis: nėra + Dvigubas 
lūžimas: nėra + Dispersija: nėra + Ple- 
ochroizmas: nėra + Liuminescencija: 
nėra + Chemizmas: Au, Hg, Bi, Sb, Cu, 
As ir kt. priemaišos + Ypatingi požy- 
miai: kalumas, elektros laidumas + Tau- 
rinimas: sumaišius su kitais metalais, 
pakinta savybės. 


Čakra. Pradinė. 

Poveikis kūnui. Neleidžia anksti pasenti, ra- 
mina susijaudinimą ir susirūpinimą. 
Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje. 
Kilmė. Hidroterminė, hipergeninė, sedimentai. 
Radimvietės. Daugelyje JAV vietovių. Arizo- 
nos valstijoje buvo rasti sidabro gabalai, sve- 
riantys 1350 kg. Sidabro yra Nevadoje, Miči- 
gane ir Aliaskoje, Kanados Ontarijo provinci- 
joje bei šiaurės vakarų teritorijoje prie Didžio- 


Sidabras, aukštis - 
74 mm. Batopilas, 
Meksika. 


Sidabras, aukštis - 103 mm. Kongsbergas, Norvegija. 


jo Lokio ežero. Žymi sidabro eksportuotoja — 
Meksika, iš čia metalas į Europą vežamas jau 
nuo XVI a. (Guanachuato, El Oro bei Batopi- 
las telkiniai). Sidabras kasamas Bolivijoje, Pe- 
ru bei Čilėje. Zinomiausioje sidabro kasykloje 
Cerro de Pasco, Peru, sidabras kasamas nuo 
XVII a. Kiti taip pat reikšmingi sidabro telkiniai 
yra Australijoje, Japonijoje ir ypač Rusijoje 
(Altajaus kalnuose) bei Kazachstane. Kasa- 
mas ir Vokietijoje (pvz. Šneberge, iki 40 cm 
ilgio sidabro grynuoliai, Freiberge, Mansfelde, 
St. Andreasberge, Vitiche, Videne), Bohemi- 
joje (žinomos buvo Jachymove, Pribrame, 
Kutna Hora, Jihlava radimvietės), Slovakijoje 
(Banska St'iavnica) ir Norvegijoje (Kongsber- 


ge iki 100 kg svorio sidabro blokai). Jis buvo 
kasamas ir Svedijoje (Sala), ir Prancūzijoje 
(Ste. Marie-aux-Mines). 

Apdirbimas. Auksakalių dirbtuvėse gamina- 
mi dekoratyviniai dirbiniai, nedideli įrankiai, si- 
dabruojama. Ankstesnis sidabro vertinimo vie- 
netas buvo lotas. Dažniausiai lydomas kartu 
su variu, rečiau — su auksu. Praeityje sidabras 
buvo svarbus mokėjimo vienetas (tam tikra 
prasme ir dabar). 

Panašūs mineralai. Platina. 

Imitacijos. Kiti metalai. 

Identifikacija. Tankis, kietumas. 

Patarimai. Minkštas, saugoti nuo raižymo. 
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TEKTITAI 


Kvarco stiklas (75%) 
+ Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti, Mn 


Pavadintas pagal graikų 
kalbos žodį „tektos" — ištirpęs, aptirpęs. 
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Istorija. Kaip liudija archeologiniai radiniai, 
tektitai žmonijai buvo žinomi dar priešistori- 
niais laikais. Naudoti darbo įrankiams, vėliau 
amuletams gaminti. Seniausi radiniai — iš ak- 
mens amžiaus (paleolito). 

Astrologija. Dvyniai. 

Čakra. Širdis. 

Poveikis kūnui. Tektitai sukaupę žymų ener- 
getinį potencialą. 

Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje. 
Kilmė. Neaiški, galbūt sukietėję uolienos po 
meteoritų smūgių. 

Radimvietės. Palyginus dažnos. Žymiausi 
tektitai rasti Čekijos Respublikoje, ypač Mol- 
dovijos apylinkėse. Todėl jie vadinami molda- 


Įvairiaspalviai šlifuoti tektitai (moldavitai). Didžiau- 
sias šlifuotas akmuo (45 karatų) rastas Radomi- 
lice, Čekijos Respublikoje. Viduryje apačioje - 
„Lybijos stiklas" iš Egipto. 


Spalva: žalia, rudai žalia, juodai žalia, 
juoda, kartais ir geltona, balta, rečiau įvai- 
riaspalviai e Skaidrumas: nuo permato- 
mų iki nepermatomų + Blizgesys: stik- 
liškas, riebalų, matinis + Skirumas: 
kriaukliškas + Skalumas: nėra ° Kietu- 
mas: 5,5-6,5, trapus + Brėžimo spal- 
va: balta + Tankis: 2,21-2,96 + Lūžio 
rodiklis: 1,470-1,540 + Dvigubas lū- 
žimas: nėra + Dispersija: nėra + Ple- 
ochroizmas: nėra + Liuminescencija: 
nėra + Chemizmas: dažnai Al, Fe, Ca, 
Na, K, Mg, Ti ir kt. priemaišos + Ypatin- 
gi požymiai: ryški fluidinė sandara, daž- 
ni išraižyti paviršiai, dujų intarpai + Tau- 
rinimas: paviršius išgraužiamas rūgšti- 
mis. 


vitais (buvo aptikti 1788 m.). Daug tektitų 
esama Pietų Moravijoje ir Pietų Bohemijoje. 
Jie vieni nuo kitų skiriasi forma, spalva (at- 
spalviu), dydžiu ir paviršiaus skulptūra. Spė- 
jama, kad jie susiję su meteoritų krateriais 
Niordlinger Ryse, Vokietijoje. Jų svoris maž- 
daug nuo 8 iki 110 g. Žymiausios radimvie- 
tės- Besednice, Ločenice, Habri, Kamenny 
Ujezd ir Slavče. Moldavitų yra viršutinio mio- 
ceno sedimentuose ir naujesnėse nuosėdo- 
se. Moravijos moldavitai tamsesni, mažiau 


Įvairios tipiškos tektitų formos (moldavitai) iš pietų 
Bohemijos. Didžiausias akmuo (56 mm) rastas 
Dabrkovska Lhotka, Čekijos Respublikoje. 


permatomi, jų skulptūra plokštesnė, bet di- 
desni- iki 260 g. Žymiausios Moravijos ra- 
dimvietės yra Kojatice, Slavice, Štepanovi- 
ce, Slavetice, Mohelno ir Dukovany. Rečiau 
moldavitų aptinkama Vokietijoje, prie Dres- 
deno, ir Austrijoje. 

Azijoje tektitų randama Vietname, Kambodžo- 
je ir. Laose (Indokinijoje, todėl jie pavadinti 
indokinitu). Šie akmenys juodai žali, plokš- 
tesnės skulptūros, atskiri gabalai sveria iki 3 
kg. Malajų pusiasalyje, Banako, Bilitono ir Su- 
matros salose kasamas bilitonitas, Filipinuo- 
se- filipinitas arba ricalitas, Javos saloje — 
javaitas. Šie tektitai — juodos spalvos. Ret- 
karčiais jų randama Kazachstane (irgicitas). 
Australijoje (australitas), Tasmanijos saloje 
(vadinamasis Darvino stiklas), kuris yra švie- 
sesnis ir tinka facetiniam šlifavimui. Amerikos 
žemyne daugiausia tektitų aptinkama JAV, 
ypač Teksase (juodasis bediasitas) ir Džor- 
džijoje (tamsiai žalias džordžianitas). Tektitų 
esama Peru bei Kolumbijoje. Afrikoje jie ka- 
sami Lybijoje ir Egipte. Čia aptinkama nuo 


šviesiai geltonų iki geltonai žalių akmenų, sve- 
riančių iki 5 kg. Jie vadinami /ybiškuoju stik- 
lu ir tinka facetiniam šlifavimui. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, 
tačiau dažniausiai paliekama natūrali išvaizda. 
Panašūs mineralai. Obsidianas, verdelitas. 
Imitacijos. Stiklas, šlakai. 

Identifikacija. Kietumas, tankis, optinė. 
Patarimai. Jautrūs šilumai. Valyti ultragarsu 
arba muiluotu vandeniu, nevalyti garais. Stip- 
riai svyruojant temperatūrai tektitai skyla, tirpsta 
palyginus žemoje temperatūroje. 


Moldavitas su oro | 

burbulu, 33,35 ka- 
ratai. Radomilice, 
Čekijos Respubli- 
ka. 


OBSIDIANAS 


(vulkaninis stiklas) 


Pavadintas romėno Obsijaus garbei, 
šį mineralą iš Etiopijos atnešusiam į Romą. 


Istorija. Jau seniai, dar paleolite ir neolite ob- 
sidianas buvo naudojamas darbo įrankių ga- 
mybai (šaberiams, peiliams, iečių antgaliams). 
Tik vėliau buvo pradėtas naudoti kaip dekora- 
tyvinis akmuo. Seniausi radiniai yra 9000 m. 
senumo, iš Mesopotamijos. 

Astrologija. Skorpionas. 

Čakra. Pradinė. 

Priežiūra. Iškrauti drungname vandenyje. 


Snaigiškasis obsidianas. JAV. 


Obsidianas. Armėnija. 


Spalva: juoda, pilka, juodai ruda, mels- 
va, žalsva, kartais su sidabriniais ar auk- 
siniais atspindžiais, jame yra mažų bal- 
tų kristobalito kristalų (“snaigiškasis ob- 
sidianas"), randama Ir vaivorykštės spal- 
vų obsidianų + Skaidrumas: peršvie- 
čiamas, nepermatomas + Blizgesys: 
stikliškas + Skirumas: kriaukliškas + 
Skalumas: nėra + Kietumas: 5-6, la- 
bai trapus + Brėžimo spalva: balta + 
Tankis: 2,3-3,0 + Lūžimo rodiklis: 
1,48-1,51 ° Dvigubas lūžimas: nėra 
+ Dispersija: 0,010 + Pleochroizmas: 
nėra + Liuminescencija: nėra + Che- 
mizmas: įvairių elementų ir kitų minera- 
lų priemaišos, dažnai pasitaiko dujų ir 
skysčių intarpų + Ypatingi požymiai: 
irizacija, katės akies efektas + Taurini- 
mas: nežinomas. 


Poveikis kūnui. Teigiamai veikia psichiką. 
Kilmė. Vulkanitai. 

Radimvietės. Obsidianas gamtoje randamas 
vulkaniniuose rajonuose. Žymių telkinių esa- 
ma JAV. Ypač vertinami Jutos valstijoje rasti 
akmenys (snaigiškasis obsidianas), aptin- 
kami ir Arizonoje, Niū Meksike (apačių aša- 
ros) bei Oregone (irizuojantys akmenys iš Glass 
Butte regiono). Jų yra ir Kalifornijoje, Vajo- 
minge bei Havajų salose (čia randami vadina- 
mieji tachilitai, bazaltinis stiklas). Svarbių tel- 


Obsidianas su oro burbulais, pakopinis šlifavi- 
mas, 59 karatai. Armėnija. 


lečių antgaliai iš obsidiano, ilgis - 75 mm. Meksi- 
ka. Slifuoti obsidianai, vadinamosios „apačių aša- 


ros", 10 karatų. Arizona, JAV. 


kinių yra Meksikoje. Čia nuo seno Sierra de 
los Navayas, Hidalgo, Jalisco bei Keretaro ra- 
jonuose kasamos įvairios obsidiano atmai- 
nos. Jo randama ir Gvatemaloje, Nikaragvoje 
bei Ekvadore. Afrikos žemyne obsidianų ap- 
tikta Etiopijoje. Daugybė radimviečių yra Azi- 
joje, ypač Japonijoje. Europoje obsidianų esa- 


Vaivorykštinis 
obsidianas, 
plotis - 90 mm 
Meksika 


ma Slovakijoje kalnuotoje Cemplino vietovė- 
je (Berglande), Vengrijoje (Pathazy vietovė- 
je), Italijoje (Liparų salose) bei Islandijoje. 
Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošo- 
nai, raižiniai. 

Panašūs mineralai. Tektitai. 

Imitacijos. Stiklas. 

Identifikacija. Sudėtinga. 

Patarimai. Jautrūs šilumai, nevalyti garais, 
tirpsta žemoje temperatūroje. 
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UOLIENOS 
oHa] | le] | 


Istorija. Dekoratyviniai dirbiniai ir papuošalai iš uo- 
lienų buvo žinomi jau priešistoriniais laikais. Jos 
pirmiausia buvo naudojamos paprastų ginklų ir 
įrankių gamybai, vėliau pradėta gaminti dekoraty- 
vinius dirbinius ir įvairius gaminius buičiai. Skirtin- 
gais laikotarpiais buvo mėgiamos skirtingos uo- 
lienos. 
Kilmė. Gamtoje uolienos pagal savo kilmę skirs- 
tomos į tris tipus. Erupcinės uolienos (jos krista- 
lizuojasi iš magmos), pvz. granitas, granodiori- 
tas, dioritas, sienitas, gabras, doleritas, noritas, 
dunitas, serpentinitas. Šiai grupei priklauso ir efu- 
zinės (vulkaninės kilmės) uolienos: riolitas, tra- 
chitas, daciratas, andezitas, bazaltai ir kt. Meta- 
morfinės uolienos (jos atsiranda pakitus jau esan- 
čioms uolienoms): skalūnas, filitas, žėručio ska- 
lūnas, gneisas, magmatitas, amfibolitas, marmu- 
ras, suakmenėję ragai, skamas, eklogitas ir pan. 
Sedimentinės uolienos (susidaro žemės paviršiu- 
je iš nuosėdų): konglomeratai, smiltainis, molio 
skalūnas, arkoza, mergelis, kalkinis akmuo, tra- 
vertinas ir pan. 
Radimvietės. Čia kalbame tik apie tas uolienas, 
kurios naudojamos dekoratyvinių dirbinių ir įran- 
kių gamybai, kartais — papuošalams. 
Iš erupcinių uolienų šiuo metu vertinami sienitai 
iš Grenlandijos bei Rusijos (Kolos pusiasalio), chi- 
Granitas. Liberecas, Čekijos Respublika. 


Spalva: labai įvairi, dažnai pilkų, rus- 
w, žalsvų atspalvių. Kartais dėl mine- 
ralinės sudėties marga. Dažniausiai ba- 
zinės ir ultrabazinės uolienos yra žalio 
arba žaliai juodo atspalvio, rūgščios — 
šviesesnės, pilkai baltos, rausvos, ne- 
retai su ryškiomis ataugomis iš akmenį 
sudarančių mineralų. Metamorfinės 
uolienos dažniausiai yra nuo pilkai ža- 
lios iki tamsiai žalios spalvos, o sedi- 
mentinės - geltonų, geltonai rudų at- 
spalvių + Skaidrumas: nepermatomas 
+ Blizgesys: dažniausiai matinis + 
Skirumas: nelygus, dantytas, kabliu- 
kinis, rakštinis + Skalumas: galimas - 
tik dalijantis arba atsiskiriant išilgai 
sluoksnių ar uolienos tarpuose + Kie- 
tumas: labai įvairus, priklauso nuo mi- 
neralinės sudėties (pvz. molio skalū- 
nas — apie 1-2, eklogitai ir kiti meta- 
morfinai - apie 6-7). 


binitai, kakortokitai, larvikitai ir kt. (iš Norvegijos, 
Suomijos, JAV). Retkarčiais pasitaiko „amazoni- 
to granito", kurio yra Mongolijoje, Lybijoje, JAV ir 
Kanadoje. Dar rečiau aptinkamas peridotitas (Ru- 
sijoje, Maroke, Pietų Afrikos Respublikoje bei Oma- 
ne). Iš Gango uolienų egiptiečiai ir romėnai ap- 
dirbdavo dioritporfiritą, o graikai - gabroporfiritą. 
Dažnai naudojami aplitai ir pegmatitai, atvežami iš 
Rusijos, Ukrainos, Norvegijos bei JAV. Grenlan- 
dijoje ir Pietų Afrikos Respublikoje yra unakito. 

Iš metamorfinių uolienų vertinami irizuojantys 
Raidinis pegmatitas. Doli Bory, Čekijos Respublika. 


Kalkinis akmuo su fosilijomis. Kinija. 


ortoamfibolitai iš JAV (Vajomingo), Grenlandijos (pa- 
našūs rumitai) bei Tanzanijos (coizito amfibolitas su 
dideliais rubinais, dar vadinamas aniolitu). Dažnai 
naudojami ir eklogitai, volastonito, diopsido, granato 
skamai. Dažnai naudojamas ir marmuras iš Italijos 
(pvz. Kararamarmuras, griuvėsių marmuras), Graiki- 
jos, Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Čekijos Res- 
publikos, JAV, Kubos, Alžyro ir Maroko. Taip pat 
garsūs greta marmuro randami ofitkalcitai iš Graiki- 
jos, Rusijos bei Italijos. Mėgiami ir hidrogrosuliarai iš 
Pietų Afrikos Respublikos, jaspilitai ir porcelianitai iš 
Rusijos bei Čekijos Respublikos. 

Įvairios sedimentinės uolienos, ypač kalkinis ak- 
muo, naudojamos labai plačiai. 

Apdirbimas. Facetinis šlifavimas, kabošonai, rai- 
žiniai. 

Panašūs mineralai. Tektitai. 

Imitacijos. Stiklas. 

Porcelianitas. Komna, Čekijos Respublika. 


Marmuras. Italija. 


Identifikacija. Sudėtinga. 
Patarimai. Jautrios šilumai, nevalyti garais, tirps- 
ta palyginus žemoje temperatūroje. 


„Griuvėsių marmuras". Italija. 


Volastonito skarnas. Dalnegorskas, Rusija. 
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Prekyba ir įvertinimas 


Brangakmeniais prekiaujama nuo neatmena- 
mų laikų. Apie tai liudija archeologiniai radi- 
niai - brangakmeniai aptinkami toli nuo telki- 
nių. Pavyzdžiui, gintaras iš radimviečių prie 
Baltijos jūros buvo vežamas vadinamaisiais 
„gintaro keliais" toli į pietus. Panašiai Artimuo- 
siuose Rytuose ir Europoje paplitę deimantai, 
safyrai bei rubinai, nors įrodyta, kad jie kilę iš 
Azijos. Prekybos intensyvumas visuomet pri- 
klausė nuo tų regionų, per kuriuos ėjo preky- 
biniai keliai, politinio stabilumo. Viduramžiais, 
išvysčius laivybą, dar labiau pagerėjo preky- 
ba, išsiplėtė brangakmenių asortimentas. Taip 


Europai atsivėrė svarbūs, tuo metu dar mažai 
žinomi klasikiniai telkiniai Azijoje, Amerikoje, 
Afrikoje bei Australijoje. Tuo pat metu, užplū- 
dus prekeiviams iš senojo pasaulio, Afrikoje, 
Brazilijoje, Australijoje buvo atrasta nemažai 
naujų telkinių, šios valstybės tuoj pat užmez- 
gė ryšius su brangakmenių rinka. 

Įvertinant brangakmenius svarbus jų dydis 
(svoris), spalva (jos ryškumas, raštas, pakiti- 
mai), tai, ar permatomi, skaidrūs (grynumas, 
neliestumas, intarpai, sąaugos), šlifavimo ti- 
pas ir jo kokybė. Be to, svarbi ir bendra rinkos 
situacija. 


Brangakmenių klasifikacijoje vartojami sutrumpinimai 
Grynumas 


IF 
Be jokių pažeidimų, net ir žiūrint per 
10 kartų didinančią lupą 


P1 
Gausūs intarpai ir defektai,tačiau 
sunkiai pastebimi plika akimi 


VVS 
Atskiri, per lupą sunkiai įžiūri- 
mi intarpai ir defektai 


VS P2 Gausūs intarpai ir defektai, 
Tik per lupą įžiūrimi intarpai ir matomi plika akimi ir slopinan- 
defektai tys blizgesj 


SI 
Maži intarpai ir defektai, pa- 
stebimi be lupos 


P3 Tanki intarpų ir defektų san- 
kaupa, labai slopinanti blizgesj 


Spalvos 
B mėlyna YG geltonai žalia RP raudonai purpurinė 
BG mėlynai žalia Y geltona PR purpuro raudonumo 
GB žaliai mėlyna YR geltonai raudona P purpurinė 
G žalia RY raudonai geltona PB purpuro mėlynumo 
GY žaliai geltona R raudona BP mėlynai purpurinė 


Spalvos intensyvumas 


VP - labai šviesi ML - vidutinio šviesumo MD - vidutinio tamsumo VD - labai tamsi 
P - šviesi M - vidutinė D -tamsi 0 - nepermatoma 


lifavimo kokybė 


A - labai gerai B - gera C -vidutinė D -bloga 


Deimantų, šlifuotų briliantiniu būdu, tikrasis dydis (skersmuo) ir svoris 


„666660 


2.58 mm 3.25mm 4.10 mm 5.15mm 6.50mm 7.50mm 820mm 9.35 mm 
0.10 ct 0.20 ct 0.25 ct 0.50 ct 1.00 ct 1.50 ct 2.00 ct 3.00 ct 
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Retieji akmenys, 
sintetiniai brangakmeniai, 
imitacijos 


Knygoje aprašyti pagrindiniai ir žymiausi 
brangakmenių tipai. Be abejo, į rinką paten- 
kair kiti, čia nepaminėti akmenys, kurie daž- 
niausiai randami tik vieninteliame regione. 
Kolekciniams tikslams pastaruoju metu ap- 
dirbami ir kiti mineralai bei uolienos. Tačiau 
dažniausiai tai tokie reti mineralai, kurių gali- 
ma įsigyti tik keletą pavyzdžių. Arba iš dide- 
lio medžiagos kiekio apdirbimui tinka tik ne- 


didelė žaliavos dalis, kuri dažnai pagal savo 
savybes (jautrumą šilumai, skalumą ir t. t.) 
šlifuojama specialiu būdu. Dauguma taip 
gautų brangakmenių laikomi retaisiais akme- 
nimis. 

Kitame puslapyje esančiame sąraše yra tik 
nedaugelis tokių retųjų akmenų. Jie, kaip ir 
kiti šioje knygoje aprašyti mineralai, išvar- 
dinti pagal kietumą. 


Retieji mineralai 


tafeitas dumortieritas cerusitas petalitas 
skoroditas tantalitas titanitas 
lepidolitas proustitas datolitas 
hipersteinas nozeanas anatazas 
coizitas skorcalitas pseudomalachitas 
polucitas sinhalitas mimetezitas 
magnezitas chrizolitas sapfirinas sepiolitas 
natrolitas anglezitas grafitas 
magnetitas tugtupitas vezuvianas 
painitas hauinas egirinas 
vulfenitas chondroditas enstatitas 
tremolitas haulitas oidialitas 
klinocoizitas pektolitas berilonitas brokitas 
vivianitas talkas purpuritas 
zideritas kasiteritas vanadinitas 
celestinas viteritas fuchsitas 
helvinas rutilas siera 
hambergitas nefelinas ciprinas 
prehnitas klinohumitas diasporas 
nikelinas apofilitas broncitas 
aktinolitas oichroitas hemimorfitas 
ekanitas herderitas goetitas 
cinkitas selenitas šilitas 
anhidritas boracitas piromorfitas 
krokoitas dolomtas kemereritas 
grandidieritas dioptazas gagatas 
silimanitas kankrinitas tefroitas 
periklazas milaritas hialofanas 
smaragditas libetenitas kolemanitas 
stibiotantalitas adaminas vilemitas 
volastonitas durangitas psilomelanas 
Šatukitas Štichtitas 

baritas jermenevitas 


Šiai akmenų grupei bejokių abejonių priklauso 
ir sintetiniai brangakmeniai. Skiriami akmenys, 
kurių cheminė sudėtis tokia pat, kaip ir natūra- 
lių brangakmenių, ir tokie, kurie gamtoje neturi 
analogų. Pirmajai grupei priklauso, pvz., dei- 
mantas, periklazas, korundas, špinelis, rutilas, 
kasiteritas, šilitas, kvarcas, opalas, aleksandri- 
tas, smaragdas, cirkonas, spodumenas, ma- 


lachitas, turkis ir koralai. Antrajai — fianitas, 
itrio monoksidas, IAG, galiantas, itrio aliumi- 
natas, abulitas, linobatas (ličio niobatas) ir li- 
čio antalatas. 

Gausybė kitų medžiagų imituoja brangakme- 
nius. Tai - stiklas, bakelitas, poliamidas, celu- 
loidas, perspeksas, polistirenas ir įvairios gla- 
zūros. 
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Rodyklė 


188 Išsamiai aprašytų brangakmenių ir jų atmainų pavadinimai išskirti riebesniu šriftu. 


Achroitas žr. Turmalinas 
Actekų agatas žr. Agatas 
Aduliaras žr. Feldšpatai 
Agalmatolitas 162 
Agatas 102 
Actekų agatas 102 
Akių agatas 102 
Braziliškas agatas 102 
Brekčinis agatas 102 
Dendrito agatas 102 
Griuvėsių agatas 102 
Koralinis agatas 102 
Poligonalinis agatas 105 
Samaninis agatas 102 
Turitelos agatas 109 
Žvaigždinis agatas 102 
Ajkaitas žr. Gintaras 
Akabaras žr. Koralai 
Akių agatas žr. Agatas 
Akių kvarcas žr. Kvarcas 
Akosi žr. Koralai 
Aksinitas 86 
Magnio aksinitas 86 
Tinzenitas 86 
Akvamarinas 50 
Maksiakvamarinas 50 
Albitas žr. Feldšpatai 
Albito žadeitas žr. Žadeitas 
Alebastras žr. Gipsas 
Aleksandritas 38 
Alestaditas žr. Apatitas 
Almandinas žr. Granatas 
Amazonitas žr. Feldšpatai 
Ambligonitas 140 
Ambritas žr. Gintaras 
Ametistas 80 
Palisandrametistas 80 
Ametrinas žr. Citrinas 
Amonitas žr. Perlas 
Amūro strėlė žr. Kvarcas 
Andalūzitas 58 
Viridinas 58 
Adezinas žr. Feldšpatai 
Andraditas žr. Granatas 
Anortitas žr. Feldšpatai 
Apačių ašaros žr. Obsidianas 
Apatitas 144 


Alestaditas 144 
Asparagolitas 144 

Belovitas 144 
Chlorapatitas 144 
Fluorapatitas 144 
Mangualditas 144 
Moroksitas 144 

Tuliumitas 144 

Vilkeitas 144 
Aragonitas 154 
Arbūzinis turmalinas žr. Turmalinas 
Arkanzaso rubinas žr. Granatas 
Asparagolitas žr. Apatitas 
Auksas 172 

Baltasis auksas 175 
Raudonasis auksas 172 
Auksinis berilas žr. Heliodoras 
Australitas žr. Tektitas 
Avantiūrinas žr. Kvarcas 
Azūritas 158 

Azūro malachitas 158 
Baltasis auksas žr. Auksas 
Bediastitas žr. Tektitas 
Belovitas žr. Apatitas 
Benitoitas 93 
Bilitonitas žr. Tektitas 
Biksbitas žr. Morganitas 
Birmitas žr. Gintaras 
Bitovnitas žr. Feldšpatai 
Biurgeritas žr. Turmalinas 
Brazilianitas 141 
Braziliškas agatas žr. Agatas 
Braziliškas rubinas žr. Topazas 
Brekčinis agatas žr. Agatas 


Cavoritas žr. Granatas | 
Chalcedonas 98 

Flintas 98 

Plazma 98 | 


Prazemas 98 
Chiastolitas 59 
Chlorapatitas žr. Apatitas 
Chlormelanitas žr. Žadeitas 
Chloropalas žr. Opalas 
Chrizoberilas 36 | 
Cimofanas 36 | 
Chrizokolas 159 
Chrizolitas žr. Olivinas 


Chrizoprazas 100 
Mozolitas 100 
Chromdiopsidas 125 
Sibirietiškas smaragdas 125 
Cedaritas žr. Gintaras 
Ceilono olivinas žr. Turmalinas 
Cilaizitas žr. Turmalinas 
Cimofanas žr. Chrizoberilas 
Cirkonas 60 

Hiacintas 60 

Matūra deimantas 60 
Starlitas 60 

Žargonas 60 
Citrinas 74 

Ametrinas 74 
Čiaroitas 123 
Danburitas 92 

Darvino stiklas žr. Tektitas 
Deimantas 24 
Karbonadai 26 
Deividsonitas žr. Heliodoras 
Dėmėtasis koralas žr. Koralas 
Dendrito agatas žr. Agatas 
Dentrinis opalas žr. Opalas 
Dinozaurų kaulai žr. Kvarco substancijos 
Diopsidas 124 

Violandas 124 

Distenas žr. Kianitas 
Dravitas žr. Turmalinas 
Dulsvasis kvarcas 76 
Morionas 76 
Džordžianitas žr. Tektitas 
Elbaitas žr. Turmalinas 
Epidotas 87 

Pjemonitas 87 

Puškinitas 87 
Tavmavitas 87 

Unakitas 87 
Euklazas 57 
Fajalitas žr. Olivinas 
Feldšpatai 114, 116 
Aduliaras 114 

Albitas 116 

Amazonitas 114 
Andezinas 116 

Anortitas 117 

Bitovnitas 117 

Kalio feldšpatai 114 
Kalkių natrio feldšpatai 116 
Labradoritas 116 

Mėnulio akmuo 114 


Mikrolinas 114 
Oligoklazas 116 
Ortoklazas 114 
Plagioklazas 116 
Sanidinas 114 

Saulės akmuo 114, 116 
Spektrolitas 116 
Fenakitas 56 
Filipinitas žr. Tektitas 
Flintas žr. Chalcedonas 
Fluorapatitas žr. Apatitas 
Fluoritas 148 
Mėlynasis Džonas (Blue John) 148 
Forsteritas žr. Olivinas 
Geležies kvarcas žr. Kvarcas 
Gintaras 160 

Ajkaitas 161 

Ambritas 161 

Birmitas 160 
Cedaritas 160 

Kauri 161 

Kopalitas 161 
Noirdorfitas 161 
Retinitas 160 

Retititas 161 
Rumenitas 161 
Simetitas 161 
Šraufitas 161 
Valchovitas 161 
Gipsas 164 

Alebastras 164 
Selenitas 164 
Glaukolitas žr. Skapolitas 
Granatas 62 
Almandinas 62 
Andraditas 62 
Arkanzaso rubinas 63 
Grosuliaras 62 
Grosuliaro andraditas 62 
Hesonitas 62 

Kapo rubinas 63 
Melanitas 62 

Piropas 62 

Rodolitas 62 
Romancovitas 62 
Spesartinas 62 
Topozolitas 62 
Transvalo žadeitas 64 
Uvarovitas 62 
Griuvėsių agatas žr. Agatas 
Grosuliaras žr. Granatas 
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Grosuliaro andraditas žr. Granatas 
Hakmanitas žr. Sodalitas 
Haulitas žr. Turkis 
Havaitas žr. Olivinas 
Heliodoras 52 

Auksinis berilas 52 

Deividsonitas 52 
Heliotropas žr. Jaspis 
Hematitas 120 

Jaspilitas 121 
Hesonitas žr. Granatas 
Herkimero deimantas žr. Kalnų krištolas 
Hiacintas žr. Cirkonas 
Hialitas žr. Opalas 
Hidenitas žr. Spodumenas 
Hidrofanas žr. Opalas 
Imperialo žadeitas žr. Žadeitas 
Indigolitas žr. Turmalinas 
Indochinitas žr. Tektitas 
lolitas žr. Kordieritas 
Irgicitas žr. Tektitas 
Jaspilitas žr. Hematitas 
Jaspis 106 

Nilo kvarcas 106 

Orsko jaspis 107 
Jaučio akis žr. Kvarcas 
Jaučio kraujas žr. Koralai 
Javaitas žr. Tektitas 
Jutos oniksas žr. Kalcitas 
Kalcitas 155 

Jutos oniksas 155 

Kobalto kalcitas 155 

Marmuras 155 

Oniksas 155 

Sferokobaltitas 155 

Švino kalcitas 155 
Kalio feldšpatai žr. Feldšpatai 
Kalkių natrio feldšpatai žr. Feldšpatai 
Kalnų krištolas 72 

Herkimero deimantas 73 

Marmarošo deimantas 73 
Kapo rubinas žr. Granatas 
Karališkasis Azelis (Royal Azel) žr. Sugilitas 
Karbonadai žr. Deimantas 
Karneolis 101 
Sardolitas 101 
Katės akis žr. Kvarcas 
Kauri žr. Gintaras 
Kianitas 91 

Distenas 91 
Klejofanas žr. Sfaleritas 


Kobalto kalcitas žr. Kalcitas 
Kopalitas žr. Gintaras 
Koralas 168 

Akabaras 168 

Akosi 168 

Angelo koralas 168 

Dėmėtasis koralas 168 

Jaučio kraujas 168 

Momo koralas 168 

Moro 168 
Koralinis agatas žr. Agatas 
Kordieritas 70 

lolitas 70 
Kornerupinas 71 
Kuncitas žr. Spodumenas 
Kupritas 156 
Kvarcas 82 

Akių kvarcas 82 

Amūro strėlė 84 

Avantiūrinas 84 

Jaučio akis 82 

Katės akis 82 

Sakalo akis 82 

Segenitas 85 

Tigro akis 82 

Tigro geležis 82 

Veneros plaukai 82 
Kvarco substancijos 108 

Dinozaurų kaulai 108 

Geležies kvarcas 108 

Ragainis 108 

Silicifikuotas medis 108 
Labradoritas žr. Feldšpatai 
Lapislazuli žr. Lazuritas 
Lazulitas žr. Lazuritas 
Lazuritas 138 

Lapislazuli 138 

Lazulitas 138 
Leukosafyras žr. Safyras 
Lybiškasis stiklas žr. Tektitas 
Lidikoatitas žr. Turmalinas 
Luzakitas žr. Staurolitas 
Magnezitas žr. Turkis 
Magnio aksinitas žr. Aksinitas 
Maksiakvamarinas žr. Akvamarinas 
Malachitas 152 
Mangualditas žr. Apatitas 
Marialitas žr. Skapolitas 
Marmatitas žr. Sfaleritas 
Marmuras žr. Kalcitas 
Matūra deimantas žr. Cirkonas 


Medžio opalas žr. Opalas 
Mejonitas žr. Skapolitas 
Melanitas žr. Granatas 
Mėlynasis Džonaš (Blue John) žr. Fluoritas 
Mėnulio akmuo žr. Feldšpatai 
Mėsos opalas žr. Opalas 
Mikrolinas žr. Feldšpatai 
Moldavitas žr. Tektitas 
Momo koralas žr. Koralas 
Morganitas 54 

Biksbitas 55 

Vorobjevitas 54 
Morionas žr. Dulsvasis kvarcas 
Moroksitas žr. Apatitas 
Moro žr. Koralas 
Mozolitas žr. Chrizoprazas 
Nefritas 112 

Rusiškasis žadeitas 112 
Nilo kvarcas žr. Jaspis 
Noidorfitas žr. Gintaras 
Nuristanitas žr. Spodumenas 
Obsidianas 180 

Apačių ašaros 180 

Snaigiškasis obsidianas 180 
Tachilitas 180 
Oligoklazas žr. Feldšpatai 
Olivinas 96 

Chrizolitas 96 

Fajalitas 96 

Forsteritas 96 

Havaitas 97 

Palazitas 97 

Peridotas 96 
Oniksas žr. Kalcitas 
Opalas 128 

Chloropalas 128 

Dentrinis opalas 129 

Hialitas 128 

Hidrofanas 128 

Medžio opalas 129 

Paprastasis opalas 128 

Pieno opalas 128 

Prazopalas 130 

Samaninis opalas 128 

Taurusis opalas 128 

Ugninis opalas 128 
Opalo matriksas 131 
Orsko jaspis žr. Jaspis 
Ortoklazas žr. Feldšpatai 
Padparadža žr. Safyras 
Palazitas žr. Olivinas 


Palisandrametistas žr. Ametistas 
Panamos perlas žr. Perlas 
Paprastasis opalas žr. Opalas 191 
Peridotas žr. Olivinas 
Perlas 166 

Amonitas 166 

Panamos perlas 166 
Pieno opalas žr. Opalas 
Piritas 119 
Pirofilitas 162 
Piropas žr. Granatas 
Pjemonitas žr. Epidotas 
Plagioklazas žr. Feldšpatai 
Platina 170 
Plazma žr. Chalcedonas 
Pleonastas žr. Špinelis 
Poligonalinis agatas žr. Agatas 
Prazemas žr. Chalcedonas 
Prazopalas žr. Opalas 
Puškinitas žr. Epidotas 
Ragainis žr. Kvarco substancijos 
Raudonasis auksas žr. Auksas 
Rausvasis kvarcas 78 
Retinitas žr. Gintaras 
Retititas žr. Gintaras 
Ricalitas žr. Tektitas 
Rodochrozitas 150 
Rodolitas žr. Granatas 
Rodonitas 126 
Romancovitas žr. Granatas 
Rubelitas žr. Turmalinas 
Rubinas 28 
Rumenitas žr. Gintaras 
Rusiškasis žadeitas žr. Nefritas 
Safyras 32 

Leukosafyras 32 

Padparadža 32 
Sakalo akis žr. Kvarcai 
Samaninis agatas žr. Agatas 
Samaninis opalas žr. Opalas 
Sanidinas žr. Feldšpatai 
Sardolitas 101 
Saulės akmuo žr. Feldšpatai 
Segenitas žr. Kvarcas 
Sfaleritas 157 

Klejofanas 157 

Marmatitas 157 
Sferokobaltitas žr. Kalcitas 
Sibirietiškas smaragdas žr. Chromdiopsidas 
Sibiritas žr. Turmalinas 
Sidabras 176 


192 


Silicifikuotas medis žr. Kvarco substancijos 


Simetitas žr. Gintaras 
Skapolitas 136 
Glaukolitas 136 
Marialitas 136 
Mejonitas 136 
Stroganovitas 136 
Smaragdas 46 
Trapinis smaragdas 46 
Smitsonitas 146 
Snaigiškasis obsidianas žr. Obsidianas 
Sodalitas 134 
Hakmanitas 134 
Spektrolitas žr. Feldšpatai 
Spesartinas žr. Granatas 
Spodumenas 88 
Hidenitas 88 
Kuncitas 88 
Nuristanas 88 
Trifanas 88 
Starlitas žr. Cirkonas 
Stroganovitas žr. Skapolitas 
Sugilitas 122 
„Karališkasis Azelis (Royal Azel) 122 
Serlas žr. Turmalinas 
Špinelis 40 
„Pleonastas 40 
Sraufitas žr. Gintaras 
Svino kalcitas žr. Kalcitas 
Tachilitas žr. Obsidianas 
Tanzanitas 94 
Tulitas 95 
Tavmavitas žr. Epidotas 
Tektitas 178 
Australitas 179 
Bediastitas 179 
Darvino stiklas 179 
Džordžianitas 179 
Filipinitas 179 
Indochinitas 179 
Irgicitas 179 
Javaitas 179 
Lybiškasis stiklas 179 
Moldavitas 178 
Ricalitas 179 
Tigro akis žr. Kvarcas 
Tigro geležis žr. Kvarcas 
Tinzenitas žr. Aksinitas 
Topazas 42 
Braziliškas rubinas 43 
Topazolitas žr. Granatas 


Transvalo žadeitas žr. Granatas - 
Trapinis smaragdas žr. Smaragdas 
Trifanas žr. Spodumenas 
Tulitas žr. Tanzanitas 
Tuliumitas žr. Apatitas 
Turitelos agatas žr. Agatas 
Turkis 142 

Haulitas 143 

Magnezitas 143 

Voratinklis (Spider Web) 142 
Turmalinas 66 

Achroitas 66 

Arbūzinis turmalinas 69 

Biurgeritas 66 

Ceilono olivinas 68 

Cilaizitas 66 

Dravitas 66 

Elbaitas 66 

Indigolitas 66 

Lidikoatitas 66 

Rubelitas 66 

Sibiritas 67 

Šerlas 66 

Uvitas 66 

Verdelitas 66 
TV akmuo žr. Uvitas 
Uleksitas 163 
Unakitas žr. Epidotas 
Uvarovitas žr. Granatas 
Uvitas žr. Turmalinas 
Valchovitas žr. Gintaras 
Variscitas 147 
Veneros plaukai žr. Kvarcas 
Verdelitas žr. Turmalinas 
Vilkeitas žr. Apatitas 
Violanas žr. Diopsidas 
Viridinas žr. Andalūzitas 
Voratinklis (Spider Web) žr. Turkis 
Vorobjevitas žr. Morganitas 
Žadeitas 110 

Albito žadeitas 110 

Chlormelanitas 110 
„Imperialo žadeitas 110 
Zargonas žr. Cirkonas 
Žvaigždinis agatas žr. Agatas 


Brangakmeniai - tai nuostabus pasaulis. Nerasime vienodų kris- 
talų ar mineralų. Šis vadovas po akmenų pasaulį parodys nuo- 
stabiausią įvairovę ir puikias spalvas. Visa tai įamžinta aukščiau- 
sios kokybės nuotraukose. 


+ 260 rinktinių spalvotų nuotraukų, vaizduojančių šlifuotus 
ir neapdirbtus akmenis bei papuošalus. 

+ Garsiausi ir svarbiausi brangakmeniai, aprašyti pagal kietu 
mą, taip pat sintetiniai brangakmeniai bei imitacijos. 

+ Aiškus, lengvai suprantamas tekstas. - 

+ Viskas apie brangakmenius: fizinės ir cheminės savybės, kilmė, 
istorija, identifikacija bei apdirbimas, taip pat astrologinės, 
ezoterinės žinios, numanomas gydantis poveikis ir priežiūra. 


Puikiai išdėstyta, greitai randama, patikima informacija, 
patogus formatas. | 
ISBN 9986-617-07-3 


